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Prof. dr inż. MICHAŁ ŚMIAŁOWSKI 
Zakład Chemii Fizycznej Politechniki Śląskiej 


Korozja metali w świetle nowoczesnej fizykochemii 


Naturalna tendencja metali do przechodzenia w stan jonowy. — Potencjalna miara tendencji metali do prze- 
chodzenia w stan jonowy i jej nieprzydatność do ilościowego określania chemicznej odporności metali w warun- 


kach praktycznych. — Siły działające na powierzchni metalu. — Każdy reaktywny metal zbiornikiem energii 
chemicznej w otoczeniu „wału ochronnego“ izolacyjnej warstwy powierzchniowej, — Czynniki decydujące 
o szybkości korozji. — Utlenianie się metali w zetknięciu z suchym powietrzem. — Rozpuszczanie się metali 
w elektrolitach wodnych z jednoczesnym wydzielaniem wodoru. — Rozpuszczanie się metali w elektrolitach 


wodnych przy współudziale depolaryzacji tlenowej. 
zyjnym'. — Korozja atmosferyczna. 


Różnorodność zjawisk z jakimi mamy do 
czynienia w dziedzinie korozji metali powo- 
duje, że podanie jednolitej teorii, która by ор- 
jaśniała wszystkie znane fakty, nie jest na 
razie możliwe. Badania ostatnich kilkunastu 
lat rzuciły jednak wiele światła na złożcny cha- 
rakter zjawisk korozyjnych i można sądzić, że 
bliski jest dzień, kiedy dotychczasowe, wszech- 
władne panowanie empirii w dziedzinie nauki 
o korozji metali ustąpi na rzecz szerszego sto- 
sowania przewidywań teoretycznych. 

Celem niniejszego artykułu, nie roszczącego 
sobie pretensji do wyczerpania tematu, jest 
wskazanie kilku ważniejszych kierunków roz- 
woju myśli w dziedzinie syntetycznego ujmo- 
wania zjawisk korozji z punktu widzenia no- 
woczesnej fizykochemii. 

Atom składa się z dodatnio naładowanego 
jądra i ujemnych elektronów, które krążą do- 
koła niego, utrzymywane równowagą sił od- 
środkowych z siłami przyciągania elektrosta- 
tycznego. W atomach metali niektóre elektrony, 
krążące w największej odległości od jądra 
(tzw. elektrony walencyjne czyli wartościowo- 
ściowe), są stosunkowo słabo związane i łatwo 
ulegają oderwaniu od układu, pozostawiając 
dodatnio naładowane „kadłuby atomowe" czyli 
kationy (jony dodatnie) : 

Me > Met + e, 
gdzie Me oznacza atom metalu, Me* jest katio- 
nem metalu, e — elektronem. 

Tego rodzaju reakcję nazywamy w chemii 
reakcją utleniania (oksydacji). 

„Przeciwnie, atomy metaloidów  (niemetali, 
np. chłorowców lub tlenowców) posiadają ten- 
dencję przyłączania elektronów, przy czym po- 
wstają aniony: 


Nm + e > №. 
(Nm == аот metaloidu, Nm=-= anion). 


— Polaryzacja elektrod w pracującym ogniwie „koro- 


Reakcję taką nazywamy reakcją redukcji. 

Jeżeli atom metalu znajdzie się w zetknięciu 
z atomem metaloidu, będzie mogła zajść reak- 
cja oksydacyjno-redukcyjna, polegająca na 
przejściu elektronu z atomu Me do atomu Nm 
oraz na wytworzeniu kationu i anionu: 


Me + Nm > Met + Nm” 
Dodatnio naładowany kation Me* przyciąga 
elektrostatycznie ujemnie naładowany anion 
Nm. Rezultatem działania metaloidu Nm па 
metal Me jest więc powstanie jonowego zwią- 
zku chemicznego MeNm. 

„Termodynamika chemiczna pozwala na wy- 
znaczenie statycznej, potencjalnej miary dąż- 
ności układów fizykochemicznych do ulegania 
przemianom. Podobnie jak miarą tendencji 
wychylonego wahadła do przybrania stanu 
równowagi jest wielkość pracy mechanicznej, 
jaką można uzyskać sprowadzając masę waha- 
dła w sposób izotermiczny i odwracalny (bez 
zużywania energii na tarcie itp.) do normal- 
nego położenia, tak miarą tendencji układu 
fizykochemicznego do przereagowania w okre- 
ślonym kierunku jest wielkość maksymalnej 
pracy użytecznej, czyli tzw. energii swobodnej, 
która zostaje wydzielona w toku danej prze- 
miany. W przypadku reakcji utleniania metali 
wielkość tę można określić albo na podstawie 
znajomości przejawu cieplnego reakcji i ciepła 
właściwych składników, albo też na podstawie 
pomiaru potencjału elektrolitycznego, tj. róż- 
nicy napięcia powstającej między danym meta- 
lem i roztworem zawierającym jony tego me- 
talu. Uzyskane w ten sposób liczby pozwalają 
na ustalenie tzw. szeregu napięciowego, w któ- 
rym występują najpierw metale najmniej reak- 
tywne, czyli „szlachetne“ (złoto, platyna, sre- 
bro, rtęć), potem metale średnio reaktywne, 
czyli „półszlachetne* (miedź, cyna, ołów, nikiel, 
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kadm, żelazo), a w końcu silnie reaktywne, 
czyli „nieszłachetne” (cynk, mangan, glin, mag- 
nez, wapń, sód, potas). 

Położenie metalu w szeregu napięciowym 
określa wprawdzie jego potencjalną tendencję 
do przechodzenia w stan jonowy, lecz nie nie 
mówi o szybkości z jaką reakcja jonizacji może 
się odbywać. Szybkość ta zależy zarówno od 
działającej różnicy potencjału, jak і od oporów 
utrudniających przemianę. Pomiędzy metalem 
i otoczeniem pojawia się mianowicie zawsze 
pewna, większa lub mniejsza, naturalna za- 
pora, dla pokonania której potrzebny jest do- 
datkowy wkład energii (tzw. energii aktywa- 
cji), nie mającej nie wspólnego z energią 
swobodną danej przemiany. 

Wszystkie metale składają się z krystalitów 
o uporządkowanej budowie wewnętrznej, połą- 
czonych spoiwem tzw. substancji międzykrysta- 
licznej. W. węzłach siatki przestrzennej kry- 
ształu sztywno umocowane są tylko jony, czyli 
kadłuby atomowe, elektrony zaś walencyjne 
mogą już pod wpływem nieznacznych mapięć 
elektrycznych przenosić się z miejsca na miejsce. 

Atomy położone wewnątrz krystalitu znaj- 
dują się w innym stanie energetycznym niż ato- 
my rozmieszczone na peryferiach ziarn lub na 
zewnętrznej powierzchni metalu. W tych osta- 
tnich niecałkowicie nasycone są siły wzajem- 
nego przyciągania (tzw. siły kohezji), które 
utrzymują metaliczny kryształ w równowadze, 
przeciwstawiając się działaniu drgań cieplnych. 
W rezultacie, na powierzchni metalu działać 
musi pewne pole sił skierowanych od zewnątrz 
ku środkowi (tzw. sił adhezji), podobne do 
tego, jakie panuje na powierzchni każdej cie- 
czy. O ile jednak napięcie powierzchniowe cie- 
czy może być z łatwością zmierzone doświad- 
czalnie, dla ciał stałych wielkości jego nie da 
się w żaden sposób wyznaczyć; wiadomo tylko, 
na podstawie pośrednich wskazówek, że musi 
ono być niewątpliwie bardzo duże. Wynikiem 
jego działania jest zjawisko adsorpcji, czyli 
przyłączania do powierzchni metalu cząsteczek 
łub atomów obcych ciał, które znalazły się 
w kontakcie z metalem. 

Kiedy więc metal o „czystej* powierzchni 
zetknie się z jakimkolwiek ośrodkiem gazowym 
iub ciekłym, pokrywa się jedno- lub wieloczą- 
steczkową warstwą obeych, zaadsorbowanych 
drobin. Najczęściej nastąpi tzw. chemisorpcja, 
czyli silne przyłączenie cząsteczek lub atomów, 
nie dających się już oderwać z taką łatwością, 
jaką obserwujemy w przypadku zwykłej ad- 
sorpcji fizycznej (np. adsorpcji barwnika z roz- 
tworu na węglu aktywnym). 

Wytworzona w ten sposób, naturalna, silnie 
przywarta powłoka obcych atomów lub drobin, 
w wielu przypadkach chroni metal przed dal- 
szym działaniem ośrodka, czyli powstrzymuje 
korozję. 

Streszczając powyższe wywody możemy 
stwierdzić, że każdy reaktywny metal użyt- 
kowy stanowi jak gdyby zbiornik potencjalnej 
energii chemicznej, posiadający tendencję do 
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wydzielenia energii na zewnątrz z jednocze- 
snym przekształceniem się metalu w postać 
chemicznego związku jonowego. Warstwa 
zaadsorbowanych drobin jest niejako „wałem 
ochronnym“ zapobiegajacym temu zjawisku. 

„Wysokość“ i „szczelność energetycznego 
„wału ochronnego”, jaki działa na powierzchni 
metalu, może być różna zależnie od rodzaju 
metalu i od warunków otoczenia. Pewne metale 
о dużej potencjalnej energii chemicznej, np. Al, 
Ст, Be lub Ti, częściowo także Ni, Co, Fe i inne, 
posiadają dużą skłonność do przyłączania ob- 
cych atomów lub cząsteczek i przybierania tzw. 
stanu pasywnego, który umożliwia stosowanie 
tych metali w praktyce. Przeciwnie, Mg, Ca 
lub Na zazwyczaj nie otaczają się dostatecznie 
trwałym „wałem ochronnym“ i ulegają wsku- 
tek tego szybkiej korozji. 

W świetle wyżej powiedzianego staje się 
jasne, że szybkość korozji metalu w określonych 
warunkach fizykochemicznych musi być funk- 
cją dwu zasadniczych czynników: 

a. Naturalnej reaktywności chemicznej me- 
talu, czyli wysokości potencjału energe- 
tycznego, potencjału termodynamicznego, 
odwracalnego potencjału elektrolityczne- 
go lub energii swobodnej wykazywa- 
nej przez metal względem otaczającego 
ośrodka. 

b. Wielkości oporów działających na drodze 
reakcji jonizacji metalu, tj. reakcji odda- 
wania elektronów walencyjnych atomom 
otaczającego ośrodka. 

Czynnik a jest już nam dokładnie znany, 
gdyż możemy go z dużą ścisłością obliczyć na 
podstawie danych cieplnych lub bezpośrednich 
pomiarów potencjału elektrolitycznego, czynnik 
b stanowi wszakże niewiadomą, którą możemy 
dziś ustalać jedynie na drodze obserwacji za- 
chowania się metalu w praktyce. 

Przechodzenie metalu ze stanu elementarnego 
w stan jonowy nie odbywa się zazwyczaj w Spo- 
sób bezpośredni i na jednej tylko drodze, lecz 
zachodzi częstokroć przez różne stadia pośre- 
dnie i różnymi drogami okrężnymi. 

Podstawowe zasady kinetyki chemicznej 
uczą, że kiedy jakaś substancja przechodzi ze 
stanu początkowego A do stanu końcowego Z 
przez różne stadia pośrednie В, C, D, E..., po- 
wiązane szeregowo, wówczas o szybkości całego 
procesu decyduje najwolniejszy z procesów 
składowych. Na rys. la przedstawiono symbo- 
licznie zespół zjawisk powiązanych szeregowo. 
Grubymi strzałkami oznaczono zjawiska prze- 
biegające z większą szybkością, cieńszymi 
zaś — wolniejsze. W tym przykładzie stadium 
C > D, stanowiące „wąski przekrój”, będzie 
ograniczało wydajność produktu Z w jednostce 
czasu, czyli będzie decydowało o szybkości ca- 
łego procesu A > Z. Jeżeli natomiast poszcze- 
gólne zjawiska powiązane są równolegle, wów- 
czas szybkość całego procesu uzależniona jest 
głównie od przebiegu zjawiska zachodzącego 
z największą szybkością. Tak np. wydajność 
produktu Z w przykładzie przedstawionym 
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symbolicznie na rys. 1b zalet głównie od = 
kości procesu А > В > Z. 


(ке к= кек ы) 
м | 
<a 
5 Еа 


Вуз. 1. Szeregowe (a) i szeregowo-równolegle (b) 
powiązanie przemian fizykochemicznych 


Powyższe okoliczności mają dla zagadnień 
korozji bardzo duże znaczenie, gdyż powodu- 
ją, że niekiedy drobna zmiana warunków może 
wywołać bądź „zablokowanie“ jednego ze sta- 
diów przemiany, dzięki czemu cały proces 
ustaje, bądź też spowodować przyspieszenie 
danego zjawiska składowego i tym samym 
znaczne wzmożenie korozji. 

Niewątpliwie w żadnej dziedzinie 'techniki 
nie popełniono tylu rażących błędów co w dzie- 
dzinie zwalczania korozji, właśnie na skutek 
tego, że dawniej nie dość jasno zdawano sobie 
sprawę z konieczności zwracania szczególnie 
bacznej uwagi na te — pozornie drugorzędne 
— zjawiska, które w praktyce decydują o szyb- 
kości przechodzenia metali w stan jonowy. 

W zetknięciu z czystą i suchą atmosferą, na 
powierzchni każdego metalu wytwarza się 
warstwa tlenku, która w jednych przypadkach 
prawie całkowicie zabezpiecza położone pod nią 
metaliczne atomy przed dalszym utlenianiem, 
w innych zaś nieznacznie tylko hamuje korozję. 

W r. 1928 Pilling i Bedworth sklasyfikowali 
pod tym względem poszczególne metale na dwie 
grupy: 

a. Metale których objętość jest większa od 
objętości powstających z nich tlenków. 
Zaliczają się tutaj metale takie, jak np. 
lit, sód, potas, magnez, wapń, bar, które 
wykazują mniej więcej stałą szybkość 
utleniania się w zetknięciu z suchym po- 
wietrzem, gdyż tworząca się na ich po- 
wierzchni warstwa tlenków jest nieszczel- 
na i tym samym prawie nie hamuje reak- 
cji jonizacji metalicznych atomów. 

b. Metale o objętości mniejszej niż objętość 
tlenków, które z nich powstają. Wskutek 
tego warstwy tlenków, wytworzone na 
powierzchni takich metali (np. АІ, Cr, 
Ni, Fe, Co, Zn, Mn, Cu), są szczelne i po- 
wodują, że szybkość ich utleniania się 
z biegiem czasu maleje, gdyż w miarę 
wzrastania grubości powłoki tlenków prze- 
dostawanie się jonów przez tę powłokę 
staje się coraz trudniejsze. 


w myśl соти Pillinga i "Bo dwortha szy кой ść 
utleniania metalu jest odwrotnie proporcjo- 
nalna do grubości warstwy (y): 

dm dy k 


gdzie dm oznacza różniczkę masy (przyrost 
masy tlenku), dt — różniczkę czasu, Е — współ- 
czynnik proporcjonalności. Z wzoru tego wy- 
nika, że grubość warstwy y powinna z biegiem 
czasu t rosnąć według równania paraboliczne- 
go (rys. 2): 


А 


Вуз. 2, Teoretyczny przebieg zależności grubości warstwy 
tlenku (y) od czasu (t) przy utlenianiu się metali 
w suchym powietrzu 


W praktyce jednak powyższe równania nie 
zawsze się sprawdzają, a doświadczenie uczy, 
że dyfuzja musi zachodzić w sposób bardzo 
złożony. 

Wyobraźmy sobie metalową powierzchnię, 
pokrytą szczelną warstwą tlenków, która 120- 
luje metal od atmosfery. Teoretycznie rzecz 
biorąc, istnieją trzy możliwości dalszego postę- 
powania korozji: 

a. Tien z atmosfery dyfunduje przez war- 
stwę do powierzchni metalu, gdzie wiąże 
się z jego atomami dając tlenek. Reakcja 
zachodziłaby w tym przypadku na po- 
wierzchni metalu (w miejscu oznaczonym 
na rys. За strzałkami r). 

b. Metal dyfunduje przez warstwę do po- 
wierzchni tlenku, gdzie wiąże się z tie- 
nem (rys. 80). 


c. Metal dyfunduje w jednym kierunku, 


a tlen w drugim i reakcja zachodzi mniej 
wiecej pośrodku grubości warstwy (rysu- 
nek 8с). : 


Rys. 3. Trzy mcżliwości przebiegu utleniania się metali 
pokrytych warstwą tlenkową: n-—dyfuzju tlenu do 
powierzehni metalu przez warstwę tlenku; 5 — dyfuzja 
metalu przez warstwę tlenku па zewnątrz; c-— równo- 


скезиа dyfuzja tlenku i metalu przez warstwę tlenku 
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Wagner wyraził w 1983 r. przypuszczenie, 
że przez warstwę tlenku nie dyfundują obo- 
jętne atomy, lecz jony metalu i tlenu, a war- 
stwa pozostaje neutralna ze względu na obec- 
ność równoważnej ilości swobodnych, a raczej 
półswobodnych elektronów. 

jony metaliczne są przeważnie znacznie 
mniejsze od jonów tlenu (np. promień jonu 
Cu** wynosi 1,1. 10— cm, promień zaś jonu 
Ее++ =0,75. 10— cm, podczas gdy promień 
0——=1,82-10— em), toteż wędrują опе 
o wiele szybciej i spotykają się z jonami tlenu 
bliżej zewnętrznej niż wewnętrznej powierzch- 
ni tlenku. Reakcja utleniania odbywa się więc 
w pośrednim obszarze między miejscami wska- 
zanymi na rys. 8b і Зе. 

Jakkolwiek teoria Wagnera na pierwszy rzut 
oka może wydawać się dziwna, gdyż wymaga 
ona przyjęcia, że jony metalu niejako ,wycho- 
dzą naprzeciw* czynnikowi korozyjnemu, to 
jednak słuszność jej nie ulega już dziś wąt- 
pliwości. Potwierdziły ją m.in. obszerne bada- 
nia Krupkowskiego (1935). 

Udowodniono, że w podobny sposób odbywa 
się również korozja stali pod kamienieni kotło- 
wym od strony wody. Wbrew powszechnie 
utartemu poglądowi, nie mamy wówczas do 
czynienia z dyfuzją korozyjnego czynnika od 
wody ku stali, lecz w przeważającej mierze 
z dyfuzją jonów Fe** przez warstwę kamienia 
ku wodzie. | 

W myśl teorii Wagnera, szybkość utleniania 
się metali zależy zatem głównie od szybkości 
dyfuzji jonów metalu przez warstwę tlenku, 
a ta z kolei musi być funkcją stosunku rozmia- 
rów jonu do parametru krystalicznej siatki 
przestrzennej tlenku. 

Tlenki metali w stanie stałym mają cechy 
półprzewodników lub izolatorów elektryczności. 
Tlenki o szczególnie małym przewodnietwie 
elektrycznym, np. SiO., lub ALO,, specjalnie 
dobrze chronią metaliczne podłoże przed koro- 
zją, co w świetle teorii Wagnera wydaje się 
faktem. całkowicie zrozumiałym. 

Badania ostatnich lat dowiodły jednak, że 
cienkie warstwy izolacyjne mają zdolność prze- 
puszczania elektronów na skutek tzw. efektu 
tunelowego, dającego się uzasadnić z punktu 
widzenia teorii mechaniki kwantowej. Oblicze- 
nia wykazały, że elektrony mogą przechodzić 
nawet przez warstwę Al,O, grubości rzędu 40 
do 50 mikronów, podczas gdy w sposób natu- 
ralny na powierzchni Al tworzy się warstwa 
o grubości zaledwie do 150: 10 cm (tabli- 
ca I). 

Jeżeli metal zanurzymy w obojętnym roz- 
tworze wodnym, w pierwszej chwili nastąpi 
wysłanie pewnej liczby kationów do roztworu. 
Pomiędzy metalem a elektrolitem wytworzy się 
jednak od razu różnica potencjałów elektrycz- 
nych wywołana tym, że każdy jon jednowar- 
tościowy przenosi z elektrody do roztworu 
jeden elektryczny ładunek dodatni, a w elek- 
trodzie pozostawia jeden wolny elektron. 
W rezultacie więc metal naładuje się wzglę- 
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dem roztworu ujemnie. Proces jonizacji będzie 
musiał wkrótce ustać, gdyż obecne już w roz- 
tworze dodatnio naładowane jony metalu nie 
dopuszczą do dalszego ich powstawania. 


Tablica I 

Grubość naturalnych warstewek tlenkowych, tworzą- 

cych się na powierzchni różnych metali w suchym po- 
wietrzu, według Tronstada 


Grubość warstwy w A 


Metal 
Al 100 do 150 
Fe 15 „ 25 
Stal 13 9, Сг 10 „ 20 
Zn 5 э 6 


Przybliżone obliczenia wykazują, że równo- 
waga między metalem o średniej reaktywności 
chemicznej a elektrolitem, związana z wytwo- 
rzeniem różnicy potencjałów rzędu 1 wolta, 
ustala się po wysłaniu do roztworu w postaci 
jonów zaledwie około 10/0 atomów występują- 
cych na powierzchni danego metalu. Na skutek 
elektrostatycznego przyciągania się nadmiaru 
elektronów w elektrodzie i nadmiaru kationów 
w roztworze, dalsze rozpuszczanie się metalu 
zachodzić nie może. f 

Stan tego rodzaju występuje jednak tylko 
w takim przypadku, gdy nie istnieją warunki 
umożliwiające odpływ elektronów z elektrody 
i zobojętnianie ładunków kationów w roztwo- 
rze. Jeżeli natomiast roztwór oprócz katio- 
nów Ме+, które powstały z zanurzonego w nim 
metalu Me, zawiera jeszcze kationy innego 
pierwiastka, np. H*, o mniejszej reaktywności 
chemicznej (mniejszej energii swobodnej 
utleniania), wówczas te ostatnie są przyciąga- 
ne przez swobodne elektrony w elektrodzie 
i ulegają dejonizacji: 


Н+ +e > H. 


Powstają neutralne atomy wodoru, które łączą 
się w cząsteczki H, i opuszczają układ w po- 
staci gazowej. W obecności jonów wodorowych 
lub — ogólniej biorąc — kationów jakiegokoł- 
wiek pierwiastka o mniejszej reaktywności 
chemicznej (tj. bardziej „,szlachetnego”) niż 
metal elektrody, możemy mieć zatem do czynie- 
nia z przemianami typu: 


Me > Met + е, 
e+ Н+ > H, 
H+H > H, 


zachodzącymi tak długo, dopóki cała elektroda 
się nie rozpuści lub nie wyczerpie się cały za- 
pas jonów wodorowych w roztworze. 

W roztworach wodnych zawsze obecne są 
iony wodorowe, toteż gdyby żadne wpływy nie 
hamowały powyższych przemian, nie moglibyś- 
my w zetknięciu z wodą używać ani glinu, ani 
cynku, ani nawet żelaza, gdyż ulegałyby one 
również szybkiemu rozpuszczaniu jak np. mar- 
mur w kwasie solnym. 

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności proceso- 
wi wydzielania się gazowego wodoru z roztwo- 
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rów towarzyszą jednak znaczne opory, których 
istota nie została dotychczas dokładnie zbadana. 

Jon wodorowy w roztwcrach wodnych wy- 
stępuje w postaci kompleksu shydratyzowane- 
go, czyli związanego z polarną cząsteczkę wo- 
dy. Może on się wydzielić dopiero w wyniku na- 
stępujących przemian, powiązanych szeregowo: 


H+.H.O > H+ 4- H.O (dehydratacja), 
Н+ +e > H (dejonizacja), 
2H -> H, (molizacja). 


Według jednych autorów reakcja dejonizacji, 
według innych zaś reakcja molizacji przebiega 
z dużymi oporami i stanowi „wąski przekrój“ 
całego procesu. 

W rezultacie metale „półszlachetne* (пр. 
АП, Zn. Fe i Cd) w zetknięciu z obojętnymi roz- 
tworami wodnymi nie wydzielają gazowego 
wodoru i zachowują stosunkowo dość znaczną 
odporność także wobec rozcieńczonych kwa- 
sów. 

Szybkość rozpuszczania się metalu takiego 
jak np. Zn w rozcieńczonym roztworze kwasu 
siarkowego zależy od zawartości domieszek 
szlachetniejszych składników, np. Cu. tworzą- 
cych katody galwanicznych ogniw lokalnych, 
na których wydziela się gazowy wodór, podczas 
gdy cynk przechodzi w postaci jonowej do roz- 
tworu. Cynk zupełnie czysty lub pokryty cienką 
warstewką rtęci, na której wodór szczególnie 
trudno sie wydziela, zachowuje wobec rozcień- 
czonych kwasów stosunkowo dużą odporność. 


Przez analogię sądzono, że podobnie zachowy- · 


wać się nowinny również wszystkie inne me- 
tale. np. Fe, jednakże praktyka nie potwierdzi- 
ła tego przypuszczenia. Tak np. stal zawiera- 
jaca domieszke Cu lub Ni wykazuje wiekszą 
oedrorność na działanie korozji niż czyste Ее. 
Roztwory wodne zawieraja zawsze pewną 
ilość rozpuszczonego tlenu, który dopływa (dy- 
funduje) z atmosfery. Atomy tlenu mają ten- 
dencię do przyłączania elektronów. które mogą 
odbierać ujemnie naładowanej elektrodzie: 


O + 2e > О—-. 


Obecność tlenu, jak to już stwierdził Evans 
w 1928 r., przyczynia się zatem do przesunię- 
cia wartości potencjału elektrody w kierunku 
hardziej pozytywnym. Wiążąc elektrony tlen 
zakłóca równowagę układu metal — elektrolit 
i powoduje przechodzenie kationów z elektrody 
do roztworu: 


Me—e > Mer. 


Równowaga w układzie może być również zæ- 
kłócana pod wpływem reakcji: 


2H* + 0-- > Н.О. 


Ubvtek liczby jonów Н+ pociąga za sobą 
przejście do roztworu odpowiedniej liczby jo- 


nów Met. Tworzenie się jonów Me* jest cał- 


kowicie uzależnione od dopływu tlenu do ka- 


HUTNIK 


Str. 93 


tody, a zatem dopływ tlenu reguluje szybkość 
korozji anody. 

Wyżej omówione przemiany określane są 
nazwą procesów depolaryzacji tlenowej. Odgry- 
wają one doniosłą rolę w zjawiskach korozji 
metali takich jak np. Fe, Са і Zn w. okojęt- 
nych roztworach wodnych. 

Szybkość rozpuszczania się metali z depola- 
ryzacją tlenową w stosunkowo znacznie mniej- 
szym stopniu zależy od czystości metalu aniżeli 
szybkość korozji z wydzielaniem wodoru. 

Metal korodujący w roztworze wodnym moż- 
na rozpatrywać jako ogniwo galwaniczne (tzw. 
ogniwo lokalne), którego jedna elektroda (ka- 
toda) składa się z mniej reaktywnych składni- 
ków stopu albo z punktów metalu, do których 
dopływają większe iłości tlenu, drugą zaś 
(anodę) stanowią miejsca bardziej reaktywne 
lub otrzymujące mniejsze ilości tlenu. Ogniwo 
takie (tzw. model ogniwa lokalnego) przedsta- 
wione jest schematycznie na rys. 4. 


Rys. 4. Model ogniwa „korozyjnego”* złożonegó z dwu 
różnych metali w roztworze wodnym 


. Gdybyśmy zestawili tego rodzaju ogniwo 
z 2 różnych metali, zanurzonych w obojętnym 
roztworze solnym, zauważylibyśmy, że dostar- 
cza ono w zewnętrznym obwodzie r prądu elek- 
trycznego o bardzo niewielkim natężeniu, rzędu 
пр. 10-° A/em* powierzchni katody. Przyczyną 
tego stanu rzeczy jest zjawisko polaryzacji, 
wywoływane powolnym przebiegiem reakcji 
chemicznych na elektrodach. W procesie depo- 
laryzacji wodorowej najwolniejszym zjawi- 
skiem jest wydzielanie wodoru, w procesie zaś 
depolaryzacji tlenowej — dyfuzja tlenu przez 
roztwór do powierzchni metalu. Ponieważ za- 
równo wydzielanie wodoru jak i redukowanie 
się tlenu zachodzi na katodzie, przeto polary- 
zacji ulega w głównej mierze właśnie ta 
elektroda. Reakcje anodowe mogą zazwyczaj 
przebiegać ze stosunkowo znaczną szybkością, 
toteż anoda najczęściej polaryzacji nie ulega. 
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Przy pomocy porównawczej eiektrody wzor- 
cowej i odpowiedniego potencjometru mogli- 
byśmy zmierzyć jednostkowe potencjały anody 
i katody w pracującym ogniwie z rys. 4. Prze- 
konalibyśmy się, że o ile po zanurzeniu w roz- 
tworze płytek nie połączonych z sobą metalicz- 
nie, potencjały ich byłyby od siebie różne, po 
spięciu „па krótko” drutem r nastąpiłoby pra- 
wie całkowite wyrównanie potencjałów. 

Ogólnie biorac, zależnie od rodzaju metali, 
stosunku wielkości płytek i składu elektrolitu, 
możemy mieć do czynienia z trzema możliwo- 
ściami: 

a. Potencjał anody połączonej drutem r 

z katodą jest taki sam jak statyczny po- 
tencjał anody w ogniwie otwartym (elek- 
trody nie połączone drutem), tzn. że po 
zwarciu elektrod zmianie ulega tylko po- 


tencjał katody (polaryzacja katodowa, 
rys. 5a). 
b. Potencjał katody połączonej drutem r 


z anodą jest taki sam jak statyczny po- 
tencjał katody w ogniwie otwartym, 
tzn. że po zwarciu elektrod zmianie ulega 
tylko potencjał anody (polaryzacja ano- 
dowa, rys. 5b). 
c. Po zwarciu elektrod przewodem + zmia- 
nie ulega zarówno potencjał katody, jak 
i potencjał anody (polaryzacja anodowa, 
rys. 5с). | 
Rysunki 5а do 5е przedstawiają przebieg za- 
leżności natężenia prądu I odbieranego z ogni- 
wa przez obwód o stopniowo zmniejszanym 
oporze. Zgodnie z prawem Ohma: . 
У 
I = р, 
gdzie V oznacza napięcie działające w obwo- 
dzie, równe różnicy potencjałów katody i anody: 


V = Ex— Еа, 


R zaś jest oporem całego obwodu. Równa się 
en: 


R =r + w + Zx + Za, 


gdzie r oznacza opór drutu łączącego elektrody 
(tzw. opór zewnętrzny układu), w — opór elek- 
trolitu (opór wewnętrzny ogniwa), zx — opór 
wywołany ewentualną obecnością warstwy 
izolacyjnej (tzw. warstwy zaporowej) na ka- 
todzie, za — opór wywołany ewentualną obec- 
nością warstwy zaporowej na anodzie. 

Do niedawna przypuszczano, że w zjawiskach 
korozji występuje wyłącznie możliwość a (po- 
laryzacja katodowa). Najnowsze badania wy- 
konane w Związku Radzieckim przez Tomaszo- 
wa i jego współpracowników (1946 — 1949) 
wykazały jednak, że w przypadku korozji stali 
mamy najczęściej do czynienia z możliwością b, 
tj. z polaryzacją anodową lub z tzw. polary- 
zacją zaporową, wywołaną wzrostem oporu Za. 
Obecność mniej reaktywnego składnika np. 
miedzi, nie powoduje dlatego przyspiesze- 
nia korozji stali, lecz przeciwnie, jej osła- 
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Rys. 5. Trzy możliwości polaryzacji elektrod w pracu- 
jącym ogniwie korozyjnym; о — polaryzacja katodowa; 
b-— polaryzacja anodowa; c— polaryzacja mieszana 


bienie, gdyż kontakt Fe z mniej reaktywnym 
metalem przyczynia się do zwiększenia warto- 
ści za (przybranie przez Fe stanu pasywnego). 

W normalnej atmosferze zawierającej zmien- 
ne zawartości pary wodnej, dwutlenku siarki, 
pyłu itp. metale pokrywają się zaadsorbowaną 
warstewką wilgoci, która spełnia rolę elektro- 
litu. Zwłaszcza wszelkie szczeliny i nierówno- 
ści obecne na powierzchni metalu działają jako 
ctwory włoskowate;* woda może się skraplać 
w tych otworach nawet wówczas, gdy względ- 
na wilgotność atmosfery wynosi poniżej 100 9/6. 
Zgodnie z równaniem Kelvina prężność pary 


t Metale i tlenki są zwilżane przez wodę w sposób 
ccskonały, toteż we włoskowatych szczelinach woda 


tworzy menisk wklęsły o tym mniejszym promieniu 


krzywizny im mniejszy jest przekrój szczeliny. 
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—— 


nasyconej nad wkleslym meniskiem cieczy wy- 
nosi: | 

ro =2 G. I 

РЕ рое трат 
зале p oznacza prężność pary nasyconej nad 
wklęsłą powierzchnią, ро -— prężność pary na- 
syconej nad płaską powierzchnią tejże cieczy, 
e — zasadę logarytmów naturalnych, R — uni- 
wersalną stałą gazową, T — temperaturę bez- 
względną, o — napięcie powierzchniowe cieczy, 
$ — objętość molarna cieczy, т— promień 
krzywizny wklęsłego menisku. Obniżka pręż- 
ności pary nasyconej nad wklęsła powierzchnią 
wywołana jest tym, że cząsteczki znajdujące 
się na takiej powierzchni są silniej wciągane 
w głąb cieczy niż cząsteczki na powierzchni 
płaskiej lub wklęsłej (rys. 6). 


Rys. 6. Prężność pary nasyconej i siły działające na 
cząsteczkę znajdującą się na Кене płaskiej 
i wypukłej powierzchni cieczy 


Tablica II podaje liczby charakteryzujące 
możliwość skraplania się pary wodnej z wy- 
tworzeniem menisków o różnych promieniach 
krzywizny. 


Tablica II 

Względna wilgotność powietrza W %, przy której może 

nastąpić skraplanie się wody przy 15 C z wytworzeniem 
menisku wklęsłego o promieniu r 


r em | p | ИЯ 
æ 12,7 100 
69,4. 10--7 125 98 
Ил. 10-1 RANI 91 
1,2 - 10— x 75 | 59 
1,2. 10-1 | OE 39 


Jeżeli ponadto weźmiemy pod uwagę fakt, że 
sole w drobnych ilościach obecne w atmosferze 
(np. sól morska lub azotan amonowy tworzący 
się w czasie wyładowań atmosferycznych) są 
higroskopijne, zrozumiemy, że na powierzchni 
metalu zawsze może występować warstwa roz- 


tworu, spełniająca rolę elektrolitu. Warstwa 
ta jest zazwyczaj nasycona tlenem, toteż ko- 
rozja atmosferyczna sprowadza się w gruncie 
rzeczy najczęściej do przypadku korozji w elek- 
trolitach z depolaryzacją tlenową. 

W świetle tych danych staje się dla nas 
jasne, że szybkość korozji atmosferycznej 
określonego metalu musi być przede wszystkim 
funkcją zawartości wilgoci i zanieczyszczeń 
w atmosferze, co pozostaje w całkowitej zgo- 
dzie z wynikami bezpośrednich obserwacji 
(tablica ПІ). 


Tablica Ш 
Porównanie szybkości korozji zwykłej stali miękkiej 
w różnych rodzajach atmosfery według Hudsona (1946) 


| wz 
Р А gledna 
Rodzaj, atmosfery 'szybkość korozji 
padł Р SZ j GBM RZA 
Sucha i czysta 1 do 9 
Wilgotna, dość czysta (nadmorska) 38 
Wilgotna, Średnio zanieczyszczona ga-, 
zami spalinowymi (duży port 
morski) 50 
Wielkomićjska | 65 
Przemysłowa, silnie zanieczyszezona, 100 


| 


Jeżeli natomiast chodzi о wpływ rodzaju 
metalu na szybkość korozji atmosferycznej, 
ckazał się on zbyt złożonym, aby można było 
na podstawie dotychczasowych badań wysnuć 
jakieś dalej idące wnioski co do roli poszcze- 
gólnych czynników, jak np. energii swobodnej 
utleniania i stosunku rozmiarów jonów do 


Tablica IV 
Szybkość korozji różnych metali w atmosferze miejskiej 
w mikronach na rok (według ASTM, 1946 r.) 


Pb 4 z Ni 32 
Al 8 | Zn 50 
Sn 12 | Fe około 200 
Cu 12 | 


parametru siatki tlenku. W tej dziedzinie Ко- 
nieczne są dalsze studia teoretyczne i doświad- 
czalne. Kilka orientacyjnych liczb szybkości 
korozji różnych metali w atmosferze zawiera 
tablica IV. 
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Korozja miedzi, aluminium, magnezu i ich stopów 


Korozja miedzi i jej stopów. — Rodzaje korozji: równomierna, 


lokalna, naprężeniowa. — Wpływ składu 


chemicznego. — Powłoki ochronne. — Korozja lekkich stopów. — Korozja aluminium. — Różne stopy glinu 


i ich własności. — Korozja magnezu i jego stopów. 
1. Korozja miedzi i jej stopów 


Od najdawniejszych czasów miedź i jej stopy 
były stosowane między innymi dla wysokiej 
odporności na korozję. Miedź czysta jest two- 
rzywem odpornym na korozję, jeżeli chodzi 
с działanie wody naturalnej, zarówno słodkiej 
jak i słonej. Miedź jest również odporna na 
ługi. Natomiast wykazuje małą. odporność па 
kwasy, substancje utleniające oraz na amoniak 
i bezwodnik węglowy w obecności wilgoci. 

Szczególnie niebezpieczne pod względem ko- 
rozji są sole metali, łatwo podlegające reduk- 
cji, jak sole żelazowe, cynowe, rtęciowe, mie- 
dziowe, obecne w roztworach nieutleniających. 

Podobnie jak czysta miedź zachowują się na 
ogół również stopy miedzi, jak mosiądze, brązy 
i stopy miedziowo-niklowe. 

Stopy miedzi obejmują nader rozległy zakres, 
jeżeli chodzi o ich skład chemiczny, jest więc 
rzeczą jasną, że pod względem korozji stopy 
te różnią się między sobą. Niektóre przewyż- 
szają miedź czystą w ogólnej odporności, inne 
zaś wykazują gorszą odporność względem 
pewnych czynników. 

W wielu przypadkach miedź i jej stopy pod- 
legają korozji równomiernej, nrzy czym zasto- 
sowane wewnątrz budynków lub w powietrzu 
czystym, a nawet w atmosferze przemysłowej 
lub w klimacie morskim mogą trwać przez 
setki lat. Pokrywają się one cienką, ściśle 
przylegającą warstewką brązową lub czarną, 
w pewnych warunkach zieloną (patyna). Taka 
równomierna korozja występuje również w sty- 
czności z ziemią. solami zasadowymi. ovojet- 
nymi i kwaśnymi oraz kwasami organicznymi. 

Stonień równomiernego skorodowania będzie 
zależał nie tylko od agresywności roztworu lecz 


również od stopnia napowietrzenia, temnera- 


tury, szybkości przepływu cieczy korodującej 
i innych. W tych warunkach oblicza się czas 
precy miedzi i jej stonów na 20 — 3? lat. 
Korozia lokalna (pitting) występuje zwykle 
tam. gdzie produkty korozii nie chronią po- 
wierzchni przed dalszym atakowaniem (rvs. 1). 


Korozja elektrochemiczna powstająca przy 
zetknięciu się miedzi lub jej stopów z innymi 
metalami, zachodzi stosunkowo rzadko na sku- 
tek elektrododatniego charakteru miedzi wzglę- 
dem większości pospolicie stosowanych metali, 
jak np. żelaza, cynku lub aluminium. 

Podajemy niżej siłę elektromotoryczną tych 
metali względem elektrody normalnej: 


Tablica I 
Siły elektromotoryczne różnych metali względem 
elektrody normalnej 


i Elektroda normalna 
Metal | Jon | Potencjał w woltach 

Miedź Cu++ ° | + 0,344 

Wodór H+ | 0,000 

Ołów Pb++ | — 0,12 

Nikiel Ni++ | — 0,23 

| | 

Żelazo | Fett i — 0,44 

Cynk Zn++ | — 0,762 

Aluminium А]+++ — 1,88 

W  mosiądzach, szczególnie zawierających 


od 55 do 70 % Cu, występuje specyficzny rodzaj 
korozji wywołany lokalnym odcynkowaniem. 
Polega ono na tym, że z rozpuszczonego 
w pierwszym etapie działania korozji stopu 
osadza się, na skutek wtórnej reakcji, miedź 
w postaci porowatego osadu na powierzchni 
metalu. 

Теп rodzaj korozji nie należy jednak do bar- 
dzo niebezpiecznych, odkąd nauczono sie za- 
pobiec odcynkowaniu przez pewne dodatki, jak 
np. fosforu, cyny, arsenu, antymonu itp. Mo- 
siądze o zawartości miedzi powyżej 70 % są 
odporne na odcynkowanie. 

Na ogół najodporniejsze na korozję są mo- 
siądze o składzie 85 0/, Cu. Wyjątek stanowi 
tutaj atakujące działanie siarczków i siarko- 
wodoru, znajdujących się w roztworach lub 
w postaci gazowej. W przypadku siarczków 
bowiem wzrasta odporność na korozję z obni- 
żeniem zawartości miedzi w stopie; szybkość 
korozji пр. metalu Mimtza: (Cu 60, Zn 40) wy- 
nosi tylko 1/100 szybkości korozji mosiądzu 
о składzie Cu 85 0/0, Zn 15%. 

Korozja naprężeniowa czyli pękanie sezo- 
nowe (seans cracking) występuje w mosią- 
dzach i niektórych innych stopach miedzi 
w pewnych warunkach jako skutek napreżeń 


pozostałych w materiale w następstwie obróbki 


plastycznej (rys. 2). Ten rodzaj Кого: і przy- 
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śpiesza atmosfera amoniakalna lub bezwodnika 
węglowego w połączeniu z wilgocią. Pękanie 
sezonowe przebiega przeważnie międzykrysta- 
licznie. | 


Не А? ЕЯ 
Rys. 2. Korozja miedzykrystaliezna mosiądzu 
o zawartošci 67% Си 


Rys. 3, Pękanie sezonowe rury moiężnej 


Zbliżony charakter posiada (rys. 3) korozja 
zmęczeniowa, zwykle połączona z korozją lokal- 
ną. Korozja pod wpływem zmiennych naprę- 
żeń dzizłających wspólnie z korozją lokalną 
jest znacznie niebezpieczniejsza niż działanie 
jednego tylko czynnika. Korozję zmęczeniową 
spotyka się w sprężynach, wyłącznikach prądu, 
ruchomych sitach papierniczych itp. (rys. 4). 


YA AWR dY Mad ra JĄ 


rury kondensatorowej 


zmęczeniowa 
z mosiądzu specjalnego 


Rys. 4. Korozja 


Ogólnie stwierdzono, że stopy jednofazowe 
. są odporniejsze na korozję niż dwu- lub więcej 
fazowe. Czyste mosiądze a (od 63 %/, Cu wzwyż) 
zachowują się zatem, przynajmniej w ośrod- 
kach ciekłych. korzystniej niż mosiądze a + 8 
(55 do 63% Cu). 

Nadmienić należy dobrą odporność mosiądzu 
i brązu glinowego o zawartości do 50% Al. Za- 
wartość glinu przekraczająca 509 może pro- 
wadzić do korozji lokalnej, oraz do zjawiska 
podobnego do odcynkowania, tzn. do selektyw- 
nej korozji glinu. 

Dodatek cyny do miedzi, często z małymi ilo- 
ściami fosforu (brązy fosforowe) zwiększa 
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odporność stopu na korozję w wodzie morskiej 
i kwasach, z wyjątkiem kwasu solnego. 

Brązy są poza tym odporne na korozję na- 
prężeniową. Już brązy o zawartości 50/9 Sn są 
znacznie mniej podatne na ten rodzaj korozji 
i podlegają przeważnie korozji: równomiernej. 

Ze stopów miedzi z niklem najwięcej używa- 
ne są stopy o zawartości 20 i 30% Ni. Stop 
Cu-Ni 70:30 jest szeroko stosowany za. granicą 
do wyrobu rur kondensatorowych. W Polsce 
stosuje sie do tego celu mosiądz o zawarto- 
ści 70 0/« Cu. czesto z dodatkiem 1 %о Sn lub Al. 

Stop Cu-Ni 70/8) wykazuje dobrą odporność 
na działanie korozji szybkopłynącej wody. Do- 
mieszka 0.50/0 Fe uodpornia go również na 
korozję lokalną. Stop ten okazał się także mało 
podatny na korozję wywołaną przez alkalia 
i może z tego powodu służyć do budowy ruro- 
ciągów na alkalia w przemyśle chemicznym. 
Poza tym zachowuje się doskonale pod wzglę- 
dem odporności na korozję naprężeniową. 

Stopy typu nowego srebra (argentanu), za- 
wierające oprócz miedzi i niklu jeszcze cynk, 
posiadają dobre własności przeciwkorozyjne 
względem wody słodkiej i morskiej. Zawartość 
niklu uodpornia stop ten na korozję przez od- 
cynkowanie. 

Stopy miedzi z krzemem posiadają odporność 
na korozję podobną do miedzi czystej i są sto- 
sowane raczej z powodu dobrych własności me- 
chanicznych. 

Stosunkowo wysoka odporność miedzi i jej 
stopów jest wynikiem tworzenia się na po- 
wierzchni metalu warstwy ochronnej. Zwiek- 
szyć można dodatkowo odporność tę przez sto- 
sowanie powłok sztucznie nałożonych. Warun- 
kiem skuteczności powłok ochronnych jest. aby 
były one nieprzepuszczalne, ciągłe i dobrze 
przylegały do metalu. 

Cvna, ołów i stopv Sn-Pb są szeroko stosowa- 
ne do ochrony miedzi i jej stopów przed koro- 
zją. Powłokę uzyskuje się przez zanurzenie 
przedmiotu do stopionego metalu. Ocvnowa- 
nie przewodów elektrycznych  miedrianvch 
stosuje się, aby chronić drut przed działaniem 
siarki zawartej w izolacji gumowej. 

W warunkach korzystniejszych wvstarczy 
dla ochrony przed korozją pokryć miedź lub 
stony miedzi warstewką przejrzystego lakieru. 

W projektach norm polskich wvmieszczono 
kilka stopów miedzi odpornvch na korozje. 

W klasyfikacii mosiad”ów stonami takimi 
sa: Cu Zn 30 (M6), Cv-Zn 15 (M7). wielo- 
składnikowe mosiadze М11. M14. М15. М16 
zawierające składniki stopowe Al, Si i Sn. 

W klasvfikacii brązów umieszczono iako od- 
porne na korozję: brąz o zawartości 10/0 Sn 
(B10) oraz brąz glinowy (BA). 


2. Korozja i ochrona przed korozją 
lekkich stopów 


Stopy glinu (aluminium) należą w chwili 
cbecnej do rzędu tworzyw najważniejszych 
w technice. Powszechnie znane jest zastosowa- 
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nie aluminium w lotnictwie. W dzisiejszym 
samolocie większą jego część (ciężarowo) 
stanowią stopy lekkie. Silnik lotniczy co naj- 
mniej w 40% zbudowany jest z lekkich stopów, 
a budowane są już silniki, gdzie liczba ta prze- 
kracza 50. Również i inne gałęzie techniki sto- 
sują coraz powszechniej stopy aluminiowe. 
W Stanach Zjednoczonych A.P. ponad 380% 
krajowej produkcji aluminium spożywa bu- 
downictwo. Najszybsze pociągi mają wagony 
aluminiowe. Elektrotechnika zużywa poważne 
ilości aluminium na przewody. Również budo- 
wa okrętów stosuje coraz więcej aluminium 
i jego stopów; wydaje się, że wprowadzenie 
lekkich stopów do tego przemysłu otwiera 
nową epokę w budownictwie okrętów, zwła- 
szcza. wojennych. Wreszcie aluminium opano- 
wuje dziedzinę gospodarstwa domowego i prze- 
mysł spożywczy. ` 

Widzimy więc, że aluminium i jego stopy 
pracują w najróżniejszych warunkach: w ga- 
zach różnego rodzaju (silniki spalinowe), 
w atmosferze, w wodzie słodkiej i w wodzie 
morskiej, często w zetknięciu z ziemią, drze- 
wem, innymi metalami itd. Widać z tego, że 
ochrona aluminium przed korozją stanowi 
bardzo poważne zagadnienie, niekiedy tym 
trudniejsze, że aluminium występuje w techni- 
ce przeważnie w postaci o silnie rozwiniętej 


powierzchni, to znaczy takiej gdzie stosunek 


powierzchni do masy jest bardzo duży. Należą 
tu przede wszystkim folia, blachy i rury, 
w których nawet nieznaczna korozja prowadzi 
do zniszczenia przedmiotu. 

Pewnego rodzaju miarą odporności na koro- 
zję jest położenie metalu w szeregu napięcio- 
wym, tzn. wielkość jego potencjału normalne- 
po, który dla aluminium wynosi —1,88 woltów. 
W rzeczywistości wskutek tego, że na po- 
wierzchni aluminium występuje zawsze (z wy- 
jątkiem korozji w roztworach alkalicznych) 
ochronna warstewka tlenku glinu ALLO, i wsku- 
tek występującej przy tym pasywacji potencjał 
ten wzrasta do około 0,5 wolta. Na rys. 5 przed- 
stawiono zmiany potenciału normalnego (E) 
oraz szybkość korozji (K) aluminium w zależ- 
ności od kwasowości otaczającego  roztwo- 
ru (pu). 

Z rysunku widać, że w roztworach obojęt- 
nych aluminium jest prawie całkowicie odporne 
(K osiąga minimum), mniej odporne jest 
w steżonym kwasie solnym. najmniej odporne 
w alkaliach. 

Aluminium należy do metali, których tlenek 
tworzy jedną z najlepszych warstewek ochron- 
nych przed korozja. Proces korozii aluminium 
przebiega zwykle jako korozja elektrochemicz- 
na, to znaczy na skutek powstania elementów 
lokalnych pomiędzy sąsiednimi cząstkami me- 
talu. Jednakże warstewka tlenku na aluminium 
nie ma jednakowej grubości: w miejscach 
gdzie jest ona dostatecznie gruba, nie przepu- 
szcza ani jonów metalu, do otaczającego ošrod- 
ka, ani elektronów i wskutek tego jest ele- 
ktrycznie obojętna. Natomiast w miejscach 
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Rys.5. Należność potencjału elektrodowego i szybkość 
korozji aluminium od py roztworu 


od 50 do 


100 Ai przepuszcza elektrony, a nie prze- 
puszcza jonów metalu, powstaje katoda. W po- 
zostałych miejscach, którymi zwykle są pory 
i peknięcia warstewki, powstaje anoda. 

Na anodzie powstają jony Alt++, na kato- 
dzie jony ОН-. Przy zetknięciu się jonów ka- 
tody i anody powstaje wodorotlenek glinu: 


gdzie grubość warstewki wynosi 


Al*** + 30H- = Al(OH), 


Wodorotlenek również może przejść częściowo 
w tlenek: 


2 АКОН), > ALO, + 3H.O. 
W alkaliach następuje rozpuszczenie powstałej 


warstewki ochronnej Al,O, z utworzeniem gli- 
nianu: 


А1,0, +2 NaOH > 2 NaAlO, + H,O. 


Powyższa reakcja niszcząc warstewkę AlO, 
powoduje silną korozję aluminium w alkaliach 


Мг 5 


(ри > 10). Również à w zakresie silnej lime 
wości (ри < 4) krzywa szybkości korozji szyb- 
ko rośnie, co jednak nie jest jeszeze dostatecz- 
nie wyjaśnione. 

W kwasie azotowym przy wzroście jego stę- 
żenia korozja aluminium początkowo silnie 
rośnie na skutek przewagi czynnika py nad 
czynnikiem wzrostu warstewek, czynnik wzro- 
stu zaczyna przeważać dopiero przy koncentra- 
cjach HNO, powyżej 50% i szybkość korozji 
ponownie maleje aż do zera. Wskutek tego alu- 
minium jest całkowicie odporne na działanie 
stężonego kwasu azotowego i do jego przewo- 
żenia nadają się najlepiej kolejowe cysterny 
wykonane z czystej blachy aluminiowej. 

Korozję aluminium w alkaliach można obni- 
żyć przez zastosowanie tak zwanych inhibito- 
rów, których zadaniem jest unieszkodliwienie 
ośrodka atakującego. Вуз. 6 przedstawia 
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Куз. 6. Wpływ dodatku Na,CrO, do roztworów МаОН 

na szybkość korozji aluminium. I—04 % NaOH 

i II — 0,8% NaOH i IH — 05% NaOH i IV — 
1,0 Маон 


wpływ dodatku Na.CrO, na szybkość korozji 
aluminium w lugu sodowym (NaOH). Rys. T 
przedstawia podobny przykład działania dodat- 
ku szkła wodnego na szybkość korozji w roz- 
tworze węglanu sodowego (Ма.СО.); widać że 
już dodatek 0,025 0/0 SiO, obniża korozję prawie 
do zera. Podobnie działa w roztworach sody 
dodatek fluorokrzemianu sodowego (Na.SiF,). 

W roztworach obojętnych korozja aluminium 
ma często postać lokalnych, prawie punktowych, 
głęboko w materiał sięgających wyżarć (pit- 
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ting). Natomiast w silnych kwasach lub w al- 
kaliach aluminium koroduje na ogół równo- 
miernie. 
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Rys. Т. Wpływ dodatku szkła wodnego do 1 N roztworu 
Na,CO, na korozję Al 


Aluminium najczystsze koroduje w kwasach 
bardzo słabo. Rys. 8 przedstawia wpływ domie- 
szek miedzi i żelaza na szybkość korozji naj- 
czystszego aluminium. Najczystsze aluminium 
ma odciętą 0,002 %, co odpowiada ilości wy- 
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Куз.8. Wpływ domieszek na szybkość korozji naj- 
czystszego aluminium (Al-=99,998%) w 2N kwasie 
solnym i :/2 М NaOH 


dzielonego wodoru poniżej 0,1 em%/cm'. Żelazo 
w ilości do 0,01 % nie zmniejsza odporności na 
korozję. Natomiast podwyższenie zawartości 
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miedzi lub żelaza powyżej 0,01 % szybko zwięk- 
sza korozję. Inne domieszki mają również po- 
ważny wpływ na korozję. 

Najsilniej zmniejsza odporność aluminium 
na korozję dodatek żelaza, które nie tworzy 
z glinem roztworu stałego, lecz związek mię- 
dzymetaliczny FeAl., stanowiący obcą fazę 
i wskutek tego zwiększający ilość mikroogniw 
lokalnych. Natomiast krzem tworzy z glinem 
roztwór stały, jednak zakres istnienia tego roz- 
tworu z obniżeniem temperatury silnie maleje. 
Dlatego stopy glinu z krzemem hartowane od 
wysokich temperatur mają lepszą odporność na 
korozję. 

Podobnie wpływa dodatek miedzi, która rów- 
nież tworzy z glinem roztwór stały, którego za- 
kres istnienia silnie zwęża się z obniżeniem 
temperatury, przy czym przy przekroczeniu 
granicy rozpuszczalności miedź wydziela się 
w postaci związku międzymetalicznego CuA.. 

Ogólnie można powiedzieć, że do domieszek 
najsilniej obniżających odporność aluminium 
na korozję należą: żelazo i krzem, miedź oraz 
cynk i magnez. Natomiast dodatek samego ma- 
спели nie zmniejsza odporności aluminium na 
korozję, a w alkaliach nawet ją polepsza. Ma- 
gnez polepsza również odporność aluminium 
na korozję atmosferyczną. Podobnie mangan 
bie. zmniejsza odporności chemicznej alumi- 
nium. 

Przy omawianiu korozji najważniejszych 
stopów glinu, należy od razu zaznaczyć, że nie 
ma takich stopów, które by były lepsze od czy- 
stego aluminium pod względem odporności na 
korozję w najczęściej spotykanych warunkach, 
to jest w wodzie i w wilgotnym powietrzu. 
Wszystkie stopy tzw. odporne na korozję, zbli- 
żają się tylko pod tym względem do czystego 
aluminium. Wyjątek stanowi jedynie dodatok 
magnezu przy korozji w alkaliach. 

Innymi słowy można powiedzieć, że o ile np. 
dla stali wytworzono gatunek stali nierdzew- 
nych., to w dziedzinie aluminium takie „stopy 
nierdzewne“ do tej pory nie istnieją. 

Najlepszymi stopami glinu pod wzgledem 
odporności na korozje są stopy typu Al-Mg 
(hydronalium. duranalium, peraluman, magna- 
linm). Na odlewv używa się przeważnie stopu 
Al Мо9. do przeróbki plastycznej storów Al-Mg5 
I AI-Mg7. Osiągaią one wytrzymałość do 42 
kG mm: przy wydłużeniu 10 — 20 % itwardości 
od 60 do 100 Hr. Dodatek miedzi w tych sto- 
pach silnie obniża ich odporność na korozję 
i dlatego miedź ogranicza sie w nich do 0.05 %. 

Najwiekszą bolączką tych stopów jest ich 
skłonność do korozji międzykrvstalicznei. Aby 
ząrobiec jej powstaniu nie wolno dopuścić do 
wyvdzielań związku Al Mg, na granicach ziarn, 
które nastepuje z reguły podczas starzenia przy 
100 do 150°. Ahy tego uniknąć trzeba stonv te 
ogrzać do wyższych temperatur i wydzielać 
А1 Me. równomiernie w całej masie metalu, 
również i wewnątrz krvształów. Jeżeli związek 
nie tworzy na granicach ziarn nienczerwanych 
wtrąceń, lecz tylko pojedyncze kuliste skupie- 


nia, a ponadto występuje w całej masie metalu, 
to stop nie wykazuje korozji międzykrystalicz- 
nej. Stopy te stosuje się głównie w budowie 
okrętów. 

Aluman ma jako główny składnik mangan 
w ilości od 1,5 %. Jego odporność na korozję 
jest prawie równa odporności czystego alumi- 
nium. Posiada on wytrzymałość do 20 Калиш? 
i wydłużenie (stan miękki) do 85 % przy twar- 
dości do 60 Нь. Stop ten jest dobrze spawalny 
i dlatego jest stosowany w postaci blach na 
zbiorniki materiałów pędnych w samolotach. 

Antikorodal zawiera około 1 %/ Si, 0,7 0/0 Mg, 
0,7 0/0 Mn. Jest to stop obrabialny cieplnie 
wskutek zmiennej rozpuszczalności fazy Mg.Si 
w stanie stałym. Antikorodal po obróbce ciepl- 
nej wykazuje wytrzymałość 35 kg/mm* przy 
wydłużeniu 12% i twardości 90 do 10) Нь. 
Stosuje się głównie w lotnictwie i budowie 
okrętów. 

Spośród odlewniczych stopów glinu dobrą 
odpornośż na korozję ma stosowany szeroko 
w Związku Radzieckim stop CAGJ-11 zawiera- 
jący 2,5% Mg i 1— 1,5 9, Mn. Jest to jeden 
z najlepszych stopów pod względem odporności 
na korozję. Nie nadaje się jednak na odlewy 
bardziej skomplikowane i cienkościenne. Na 
takie odlewy stosuje się zwykle silumin — stop 
glinu z 9 — 10%, krzemu, który о ile nie za- 
wiera wiekszych ilości żelaza i miedzi, należy 
również do stopów odpornych na korozję. 

Jeżeli jednak stop glinu chcemy uczynić cał- 
kowicie odpornym na korozję. musimy go pla- 
terować najczystszym aluminium lub też za- 
bezpieczyć go przed korozją powłokami ochron- 
путі wytworzonymi chemicznie lub galwa- 
nicznie (utlenianie anodowe). Zazwyczaj na 
powłoki te nakłada się jeszcze warstwę farby 
lub lakieru. Najczęściej są to lakiery pokosto- 
we, zwykle spiekane przy podwyższonych tem- 
peraturach. 

W budownictwie okrętów i wodnopłatowców 
stosuje sie stopy glinu chronione przed działa- 
niem wody morskiej przez ocynkowanie. 

Szerszemu zastosowaniu magnezu i jego sto- 
pów w technice stoi na przeszkodzie brak od- 
porności na korozję z wyjątkiem korozji 
w alkaliach. Magnez posiada ze wszystkich 
metali technicznych najniższy potencjał nor- 
malny. który np. w roztworze 8 NaCl wy- 
nosi około 1.4 wolta. Potencjał, który występuje 
przy pracy magnezu lub jego stopów zwykle 
prawie nie różni się od tej wartości. Podobnie 
jak przy aluminium potencjał normalny ma- 
gnezu bardzo silnie zależy od kwasowości pu 
atakująceeo ośrodka. Zmiany te przedstawia 
rys. 9. Widać, że w zakresie pu od 8 do 11.5 
potencial ten praktveznie nie zmienia sie. 
W roztworach bardziej kwaśnych rośnie szyb- 
ko. co bezwatnienia związane jest z łatwiejszą 
rozwuszczalnością ochronnej warstewki wodo- 
rotlenku maenezu Mg(OH). w kwasach. Nato- 
miast w roztworach alkalicznych potencjał nor- 
тату magnezu szvhko maleie. ponieważ roz- 
puszczalność Ме(ОН\. w alkaliach jest mniej- 
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Вуз. 9. Zależność potencjału elektrodowego i szybkości 
korozji magnezu od py roztworu 


sza. Już przy рн== 11 szybkość korozji 
magnezu maleje tak dalece, że nie można jej 
zmierzyć normalną metodą pomiaru ilości wy- 
wiązującego się wodoru. 

Szybkość korozji magnezu zależy poważnie 
od jego czystości. Najczystszy magnez koro- 
duje w 3% roztworze NaCl bardzo słabo, 
szybkość korozji wynosi poniżej 0,1 mg/cm'. 
Ale już 0,01%/ Fe lub 0,001%0 Ni wystarczy 
by szybkość korozji wzrosła kilkadziesiąt razy. 
Natomiast w obecności 10/0 manganu domiesz- 
ka niklu nie jest tak groźna i szybkość korozji 
zaczyna rosnąć dopiero po przekroczeniu za- 
wartości 0,01%, Ni. 

Korozja magnezu w roztworach obojętnych 
soli i słabych kwasów z biegiem czasu nie ule- 
ga zahamowaniu i dlatego, przeciwnie niż dla 
aluminium, wyraża się zwykle linią prostą. 
W atmosferze wilgotnej (wilgotność powyżej 
30%) magnez koroduje szybko. Atmosfera za- 
wierająca SO, również powoduje zwiększoną 
korozję. W wyniku korozji atmosferycznej po- 
wstaje na magnezie warstewka zawierająca 
nie tylko Mg(OH),, lecz również MgCo, - Н.О 
i МебО,. "Н.О. W atmosferze suchej warstew- 
ka ta dobrze chroni magnez przed korozją. 

Pomimo licznych wysiłków nie udało się do 
tej pory stworzyć stopu magnezu odpornego na 
korozję. W chwili obecnej najbardziej popular- 
nymi stopami magnezu jest typ Mg-Al-Zn 
zawierający 8 lub 6% Al, 0,5 do 2%/ cynku 
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oraz 0,15 do 0,59% magnezu. Ostatnie badania 
wykazały, że glin w tych stopach pogarsza ich 
odporność na korozję; w obecności glinu szko- 
Чуге domieszki żelaza, krzemu i miedzi szybko 
podwyższają szybkość korozji. Mangan nieco 
hamuje szkodliwy wpływ żelaza, jednak dzia- 
łanie to jest raczej rafinujące, to znaczy polega 
na obniżeniu zawartości żelazą w stopie jeszcze 
w procesie wytapiania. 

Stopy magnezu są skłonne do tak zwanej ko- 
rozji naprężeniowej, to jest do korozji między- 
krystalicznej powstającej przy równoczesnym 
działaniu na materiał obciążeń trwałych. Wy- 
jątek stanowi tylko stop magnezu z 15—2% 
manganu, który jest normalnym stopem na 
kiachy. ` 

Niski ciężar właściwy stopów magnezu oraz 
ich niezła wytrzymałość czyni z nich doskonały 
materiał do budowy samolotów. Jednakże brak 
odporności na korozję powoduje, że na najbar- 
dziej ważne pod względem konstrukcyjnym pół- 
fabrykaty, to jest rury, blachy, profile o dużym 
modelu przekroju, nie mogą być zastosowane, 
ponieważ ulegają zniszczeniu już przy niewiel- 
kiej korozji. 

Blachy magnezowe znalazły przede wszyst- 
kim zastosowanie do wyrobu zbiorników na pa- 
liwa płynne, ponadto w szeregu innych drob- 
niejszych części. Stopy magnezu muszą być 
zawsze chronione przed korozją najpierw przez 
wytworzenie na nich powłoki chemicznej chro- 
mianów, a następnie malowanie. Pomimo na- 
wet takiej ochrony, stopów magnezu nie można 
używać do budowy wodnopłatowców. 
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w przemyśle. 


Z metali produkowanych przez nasz przemysł 
hutniczy największą role odgrywają obecnie 
żelazo i cynk. Obydwa te metaie zarówno w po- 
staci metali technicznie czystych jak i ich po- 
spolitych stopów (surówka, żeliwo, stale wę- 
glowe, znale) ulegają wolniej lub szybciej na- 
wet stosunkowo slabym czynnikom korozyjnym. 
Jeżeli przy tym uwzględnimy ogromne rozpo- 
wszechnienie wyrobów z tych metali i stopów 
(a zwłaszcza z żeliwa i stali) w technice, to 
zrozumiemy dlaczego walka z korozją tych me- 
tali prowadzona jest we wszystkich cywilizo- 
wanych krajach świata od wielu lat. W: wyniku 
obserwacji i badań opracowano liczne metody 
ochrony metali przed korozją, z których ko- 
rzystnie wyróżnia się fosforanowanie (często 
w naszych pismach nazywane w ślad za ter- 
minologią innych języków fosfatyzacją). Meto- 
da ta jako prosta, ekonomiczna i dająca pokry- 
cie powłoką o dobrych własnościach, znalazła 
bardzo duże zastosowanie w krajach uprzemy- 
słowionych: Związku Radzieckim, Stanach Zje- 
dnoczonych A. P., Niemczech, Francji i innych. 

Pierwszy zaproponował wytwarzanie ochron- 
nych powłok fosforanowych de Bussy [1] 
w roku 1849, który zauważył, że powierzchnia 
żelaza ogrzanego do czerwoności i posypanego 
węglem i fosforanem uzyskuje zwiększoną od- 
porność przeciw korozji. 

Jednakże dopiero patenty Cosletta [2] zgło- 
szone w roku 1906 w kilku krajach wzbudziły 
większe zainteresowanie i doprowadziły w krót- 
kim czasie do zastosowania fosforanowania na 
skalę przemysłową. 

W roku 1911 opatentował Richards [3] ką- 
piel zawierającą kwaśny fosforan manganowy. 
W latach 1929 do 1931 firma Parker Rust 
Proof Company wprowadza przyspieszoną me- 
todę fosforanowania, tak zwaną bonderyzację, 
przez zastosowanie do kąpieli kwasu fosforo- 
wego, oprócz soli manganu czy cynku, także soli 
miedzi. Zarazem opracowano przyspieszoną me- 
todę fosforanowania nie tylko przedmiotów że- 
laznych czy stalowych lecz również cynku, 
magnezu i ich stopów. Dalsze lata przynoszą 
postęp w dziedzinie pospiesznego fosforanowa- 
nia, poprawy własności uzyskiwanych powłok 
oraz sposobów wykończania tychże powłok. 

W Związku Radzieckim zainteresowanie pro- 
cesem fosforanowania jest od dawna bardzo 
duże, zarówno o ile chodzi o stronę naukową 
fosforanowania jak i stronę praktyczną [4]. 


W przeciwieństwie do państw zachodnich, 
w Związku Radzieckim ogłaszano wszystkie 
wyniki prac nad fosforanowaniem, tymczasem 
w literaturze zachodniej uderza stosunkowo 
mała ilość prac naukowych, natomiast bardzo 
dużo patentów i prac o charakterze reklamo- 
wym. 

Ochrona metali przez fosforanowanie po- 
lega na: Р 

1. ich zdolności reagowania z kwasem fosfo- 

rowym lub kwaśnym fosforanem, 

2. własności tych metali tworzenia w dobra- 

nych odpowiednio warunkach szczelnej 
i dobrze związanej z m:talem powłoki, 
praktycznie nierozpuszczalnych fosfora- 
nów trzeciego rzędu. 

Jeżeli będziemy działali kwasem fosforowym 
na żelazo, cynk, fagnez lub ich stopy, zajdzie 
wtedy następująca reakcja: 

Me + 2H,PO, > Me, (H.PO,), + H, 
Me oznacza Fe, Zn lub Mg, fosforan pierwszego 
rzędu, który powstał w powyższej reakcji jest 
związkiem rozpuszczalnym. Związek ten może 
reagować dalej z metalem: 


Ме + Me (H,PO,) > 2 MeHPO, + H. 


Trudno rozpuszczalny fosforan drugiego rzędu 
może wreszcie utworzyć z metalem praktycznie 
już nierozpuszczalny fosforan trzeciego rzędu: 


Me + 2MeHPO, > Me, (PO,), + Н,. 


Zarówno fosforan drugiego jak i trzeciego rzę- 
du są rozpuszczalne w nadmiarze kwasu fosfo- 
rowego. Toteż ważne jest utrzymanie takiego 
składu kąpieli i takiej temperatury (albo też 
jeszcze i innych warunków) w ciągu fosfora- 
nowania, aby uzyskać stosunkowo szybko do- 
brze przylegającą i szczelną powiokę fosfora- 
nów trzeciego rzędu. 

Fosforanowanie wymaga z reguły następu- 
jących czynności: 

1. przygotowania powierzchni metalu, 

2. właściwego fosforanowania, 

3. czynności wykończające. 

Uzyskanie jednolitej i szczelnej powłoki fo- 
sforanowej wymaga przede wszystkim, nieza- 
leżnie od czynności i warunków, które omówi- 
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my w nastepnym rozdziale, odpowiedniego 
przygotowania powierzchni metalu. Metody jej 
cczyszczania wybieramy zależnie od stopnia 
i rodzaju zanieczyszczenia. Powierzchnia me- 
talu powinna być wolna od brudu, rdzy, zgorze- 
liny, soli i tłuszczu czy olejów. Z metod oczy- 
szczania i odtłuszczania stosujemy szczotkowa- 
nie, czyszczenie w bębnach obrotowych, piasko- 
wanie, trawienie, szczotkowanie z dodatkiem 
środków alkalicznych, gotowanie w roztworach 
alkalicznych, natryskiwanie, elektrolityczne od- 


tłuszczanie w roztworach alkalicznych i odtłu-. 


szczanie w cieczach organicznych lub w ich 
parach. 

Badania Dyrmonta i Goldenberga [5] wyka- 
zały, że mechaniczne przygotowanie powierz- 
chni (szmerglowanie) daje lepsze wyniki niż 
trawienie. Wyniki pracy Dyrmonta i Golden- 
berga zestawiono w tablicy I. 
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nicę tę można również dobrze zaobserwować 
na rys. 1 i 2. 


Вуз. 2. Powierzchnia metalu trawiona w 10% H:-SO;, ` 
7 1 fosforanowana (według Macchi) 


Tablica I 


Zależność między sposobem przygotowania powierzchni metalu a odpornością warstwy fosfcranowej na niej 


| | 


uzyskanej (według Dyrmonta i Goldenberga) 


Badania korozyjne w komorze. 
Czas w godzinach od początku korozji 


Sposób przygotowania T | Struktura powłoki 
powierzchni metalu А zad [с - Skrapiane Zawieszone + 
| | j iśnie- 2 
| niem 2—3 atm | 20% NaCl w 2% NaCl 
үа - m O O A —— P — S  Pí>əÜ Ü —,— -. a M 
1.| Trawiona · } 17—20 17 17 duze i mate krysztaly 
w 5% HS0, ! 
2.| Trawiona 40 — 45 40 46 drobnokrystaliczna 
w 15% HS0, ząokludowane większe 
kryształy . 
3.| Trawiona 2 2—5 2—4 duże i małe kryształ 
w 5% HPO, 
4.| Trawiona 4 6 10 drobnokrystaliczna 
w 15% HPO, zaokludowane większe 
| krysztaty 
5.| Jeden raz ; 60 25 168 równomierna, bardzo 
szmerglowana ! drobnokrystaliezna 
6.| Dwa razy 72 65 310 — 334 bardzo 
szmerglowana drcbnokrystaliczna 


| 


Z badań podanych w tablicy powyższej wyni- 
ka, że mechaniczne oczyszczanie powierzchni 
prowadzi do uzyskania powłok drobnokrysta- 
licznych, odpornych w dużej mierze na korozję 
w przeciwieństwie do metali trawionych. Róż- 


Rys. 1. Powierzchnia metalu piaskowana 
i fosforanowana (według Macchi) 


Struktura powierzchni fosforanowej w dużej 
mierze zależy od składu żelaza czy stali. Jeżeli 
zatem fosforanuje się przedmioty o różnym 
składzie i w różny sposób przygotowane, można 
usunąć trudności stąd powstałe przez pokrycie 
ich na drodze galwanicznej cienka warstewką 
żelaza. Następnie tak przygotowane przedmioty 
poddaje się fosforanowaniu. - 

Niedostateczne  odtłuszczenie powierzchni 
metalu prowadzi do wytworzenia niejednolitych, 
plamistych powłok fosforanowych, niezadowa- 
lających pod względem wartości ochronnej. 

Najczęściej stosowane w praktyce metody 
fosforanowania polegają па zanurzaniu przed- 
miotów metalowych do kąpieli fosforanów lub 
spryskiwaniu ich roztworem o odpowiednim 
składzie. Omawianie procesu fosforanowania 
rozbijemy na dwie części: 

a. fosforanowanie zwykłe (powolne — przy 

wysokiej temperaturze), 
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b. fosforanowanie przyspieszone. 

Fosforanowanie zwykle polega na zanurzaniu 
oczyszczonych przedmiotów metalowych do za- 
kwaszonych kwasem fosforowym roztworów fo- 
sforanów cynku lub manganu i żelaza o tem- 
peraturze bliskiej wrzenia (około 95 do 98 C). 
Po okresie 14 do 1 godziny fosforanowanie wła- 
ściwe jest skończone i przedmioty wyjmuje się. 

Coslett proponował początkowo kąpiel zawie- 
rającą tylko kwas fosforowy. Jednakże kąpiel 
taka nie daje dobrych i pewnych wyników 
i chociaż zostala później opatentowana w po- 
staci zmodyfikowanej, nie znalazła szerszego 
zastosowania. Czysty kwas fosforowy działa 
bowiem zbyt gwałtownie i nadawałby się raczej 
do trawienia gdyby nie był za drogi. 

W celu złagodzenia działania kwasu próbował 
Coslett, a później i inni, dodać do kwasu fosfo- 
rowego rozdrobnionego żelaza, które rozpu- 
szczało się w kwasie lub od razu jego soli. Jed- 
nakże i taka kąpiel dawała powłoki niejedno- 
rodne i posiadające tylko niewielką odporność 
na czynniki korozyjne atmosferyczne. 

Dobrą przyczepność warstwy fosforanowej 
i jej równomierność, przy skróconym czasie 
fosforanowania żelaza, uzyskał Coslett przez 
zastosowanie kąpieli złożonej z kwasu fosforo- 
wego i fosforanu cynku pierwszego rzędu w do- 
branym stosunku. Cynk można wprowadzić do 
kąpieli w postaci cynku metalicznego, tlenku 
cynku lub fosforanu cynku pierwszego rzędu. 
Dopiero w tej postaci proces fosforanowania 
pod nazwą „kosletyzacji* znalazł szersze zasto- 
sowanie w przemyśle i stosuje się go jeszcze 
do dziś. 

Dalszy postęp uzyskał Richards [3] przez 
zastosowanie fosforanu manganowego ріег- 
wszego rzędu. Richards sporządził swą kąpiel 
przez rozpuszczenie MnO, w gorącym kwasie 
fostorowym, rozcieńczenie wodą i ogrzanie roz- 
tworu do wrzenia. W tych warunkach następo- 
wała hydroliza fosforanu i tworzenie się 
ochronnej powłoki. 

Jeżeli kąpiele do fosforanowania zawierałyby 
tylko fosforany pierwszego rzędu żelaza, cynku 
czy manganu, to przy podwyższonej tempera- 
turze wskutek hydrolizy powstawałyby fosfo- 
rany drugiego i trzeciego rzędu. Obie te sub- 
stancje posiadają małą rozpuszczalność, wsku- 
tek czego wytrącałyby się w postaci osadu. 
Z tych względów konieczny jest zawsze dodatek 
kwasu fosforowego. Ilość jego jest zależna 
przede wszystkim od rodzaju kwasu fosforowe- 
go oraz temperatury kąpieli. Wpływ zawartości 
kwasu na wartość ochronną powłoki fosforano- 
wej obrazuje tablica II. 

Jak wynika z tablicy II najlepsze wyniki 
osiągnięto dla stosunku 7 do 7,5 (odpowiada to 
w opisanych warunkach zużyciu 30 сп? 0,1 n 
NaOH) miareczkowanie w obecności fenolfta- 
leiny (na 10 ст? roztworu). 

Ze wzrostem zawartości manganu w roztwo- 
rze rośnie zawartość fosforanu manganowego 
w powłoce i polepsza się odporność na działa- 
nie czynników korozyjnych. W miarę postępu 
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Tablica 1] 
Wpływ stosunku: kwas fosiorowy całkowity (wolny 
i związany) do kwasu fosforowego wolnego, na wartość 
ochronną powłoki fosforanowej. Roztwór 3 % pierwszo- 
rzędnego fosforanu manganowego. Temperatura kąpieli 
98 C (według Macchi) 


ча kwa: | Poczatek koro 
$ fosforowego 21 W 30/0 roz- Czas 
Prćba ры tworzo chlorku fosforanowania 
kwasu fosfò- sodowego po w minutach 
rowego wolnego upływie godzin 
1j 4 l 2 |> no 
2 | 4,5 | 36 i 90 
з 8 | 40 | 70 
4 5,5 | 50 | 50 
5 6 59 | 40 
6 6,5 | 68 | 30 
7 6,75 | 68 23 
в 7 | 70 15 
| 9 7,25 | 10 ' 10 
10 7,5 | 11 | 8 
1 1,75 | 69 8 
12 8 | 70 1 
13 | 8,5 | 65 1 
14 | 9 | 63 1 


fosforanowania zmniejsza się zawartość man- 
ganu w kąpieli a rośnie zawartość żelaza. Ką- 
piel może zatem służyć tylko do fosforanowania 
ograniczonej powierzchni przedmiotów żelaz- 
nych. Regeneracja zużytych kąpieli jest trudna 
i w praktyce się jej nie stosuje, jeżeli pragnie 
się uzyskać powłoki o wysokiej jakości. Prze- 
bieg zmian roztworu w zależności od liczby po- 
szczególnych fosforanowań przedstawia rys. 8. 

Liczbę fosforanowań można jedriak znacznie 
podwyższyć przez zmianę składu kąpieli. Przy- 
kład takiej kąpieli podamy przy omawianiu ką- 
pieli pospiesznych. 

Temperatura kąpieli powinna być możliwie 
bliska temperatury wrzenia, gdyż sprzyja to 
wytworzeniu dobrej, drobnokrystalicznej ро- 
włoki. Przy temperaturze niższej szybkość fo- 
sforanowania w opisanych Каріејас jest 
mniejsza i tworzy się powłoka grubokrysta- 
liczna i nieszczelna, działanie ochronne powłoki 
zmniejsza się. 

Temperatura wrzenia jest jednak również 
niekorzystna, gdyż osad jest porywany z dna 
wanny, osadza się na powierzchni przedmiotu, 
co osłabia powłokę fosforanową i czyni ją nie- 
jednolitą. Zatem fosforanowanie opisanymi 
kąpielami wykonuje się przy 95 do 98 C. Po 
zanurzeniu przedmiotu metalowego następuje 
początkowo nagryzanie metalu przez kwas i wy- 
dziela się wodór. Z chwilą gdy powierzchnia 
metalu zostanie pokryta warstwą fosforanową, 
wywiązywanie wodoru praktycznie ustaje, ba- 
dania jednak wykazały, że pogrubianie і uszczel- 
nianie warstwy przebiega dalej, chociaż znacz- 
nie wolniej. Bardziej ścisłe wskazówki co do 
ukończenia procesu, przynajmniej dla żelaza 
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Rys. 3. Zależność składu kąpieli od liczby fosforanowań. 
Po 40 fosforanowaniach uzyskuje się powłoki złe. 
(według Bauera) 


i stali pozwalają osiągnąć pomiary potencjałów 
przedmiotów fosforanowanych w trakcie fosfo- 
ranowania [6]. Przykłady zależności potencjału 
żelaza od czasu wzięte z pracy Kameckiego 
i Drozda zostały podane na rys. 4 i 5. Rys. 4 od- 
nosi się do fosforanowania w roztworze fosfo- 
ranu cynku (fosforanowanie przebiega szybciej, 
lecz powłoki są mniej dobre niź w następnym 
przykładzie). Rys. 5 obrazuje wyniki pomiarów 
potencjału uzyskane w czasie fosforanowania 
w roztworze fosforanu manganowego (powłoka 
tworzy się wolniej, lecz jest trwalsza). 

W praktyce kapiel przygotowuje się przez 
odważenie gotowych soli, tj. fosforanów pier- 
wszego rzędu z dodatkiem nadmiaru kwasu fo- 
sforowego i rozpuszczenie w odmierzonej ilości 
wody. W Związku Radzieckim stosuje się goto- 


HUTNIK 


Str. 105 


we preparaty: Digoghat I, Digophat II, Mażef 
i inne. Skład soli Mażef jest następujący: 


Fert 1,5 do 2% CH 0,1 do 0,2% 
Мит+ 18 do 20% Cat+ аду 

РО--- 67 do 70% Fe"*t 0,3 do 0,4 9/0 
50 == do 1% woda 11 do 13% 


W krajach anglosaskich najbardziej rozpo- 
wszechniona jest „sól Parkera“ (Parco-pow- 


der) o składzie: 50% P.O, 15% Mn 
i0,1% Fe. 
Jest to uwodniony fosforan manganawy 


pierwszego rzędu z określoną ilością wolnego 
kwasu fosforowego. Kąpiel do fosforanowania 
sporządza się przez rozpuszczenie soli w okre- 
ślonej ilości wody (kąpiel trzystopunktową 
otrzymuje się przez rozpuszczenie Š kg soli 
w 100 litrach wody). 

W Niemczech stosuje się albo sole stałe 
o składzie podobnym do składu „soli Parkera“, 
lub stężone roztwory fosforanu i kwasu fosfo- 
rowego, na przykład „Atramentoł'*, które przed 
użyciem rozcieńcza się zgodnie z przepisem. 

Powyższe uwagi i wskazania stosują się 
przede wszystkim do fosforanowania stali i że- 
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Rys. 4. Krzywe zależności potencjału żelaza fosforano- 
wego w odniesieniu do elektrody kalomelowej 1 m. 
Krzywa I: skład roztworu: Zn 2 g na litr i Р.О; 8,11 g 
na litr; krzywa II: skład roztworu: Zn 456g i P;O; 
17,50 © na litr; krzywa III skład roztworu: Zn 58 
i Р.О. 19,33g na litr; krzywa IV skład reztworu: 
A Zn 10g i Р.О; 36,65g na Ш... 
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Rys. 5, Krzywa zależności potencjału żelaza fosforano- 
wanego w odniesieniu do elektrody kalomelowej 1 %. 
Skład roztworu: Мп 4,17 g i P,O, 14,90g na litr 


laza. Jeżeli przechodzimy do fosforanowania 
innych metali, występują pewne różnice zarów- 
no co do kąpieli jak i przebiegu procesu, cho- 
ciaż zasady pozostają niezmienione. Na przy- 
kład w przypadku fosforanowania cynku wy- 
dzielanie wodoru rie ustaje, pomimo że nastą- 
piło już pełne wytworzenie powłoki. Do fosfo- 
ranowania cynku niezbyt dobrze nadaje się 
fosforan cynkowy, natomiast dobra jest kąpiel 
oparta na fosforanie manganowym. 

Jedną z pierwszych, obecnie już klasycznych 
metod fosforanowania przyspieszonego, jest 
„bonderyzacja*. Przez dodatek soli miedzi do 
normalnej kąpieli fosforanowej z fosforanem 
cynku lub manganu uzyskuje się znaczne przy- 
spieszenie procesu fosforanowania wskutek 
utworzenia się ogniw lokalnych z wytrąconej 
przez żelazo miedzi. W tych warunkach żelazo 
ulega szybszemu. rozpuszczaniu, roztwór w po- 
bliżu powierzchni metalu zobojętnia się i wytrą- 
cają się fosforany drugiego i trzeciego rzędu. 
Fosforanowanie, jak w poprzednio opisanych 
sposobach, wykonuje się w gorących kąpielach 
lecz czas fosforanowania jest rzędu tylko kilku 
minut. Otrzymane w ten sposób powłoki są gor- 
sze niż otrzymane poprzednio opisanymi me- 
todami, lecz przez krótkie ogrzewanie do tem- 
peratury 250 do 350 C można poprawić ich wła- 
sności antykorozyjne. 

Następnie opracowano kąpiele z dodatkami, 
które znacznie przyspieszały szybkość reakcji, 


nie pogarszając jakości uzyskiwanych powłok. 
Główną rolę odgrywały przy tym azotany i azo- 
tyny, ewentualnie z niewielkim dodatkiem soli 
miedzi i niklu. Jako przykład takiej kąpieli 
można przytoczyć kąpiel zawierającą fosforan 
cynkowy pierwszego rzędu, azotan cynku i wol- 
ny kwas fosforowy. Oprócz tego kąpiel może za- 
wierać niewielkie ilości soli miedzi i niklu. Sto- 
sunek wolnego kwasu fosforowego do całko- 
witej ilości tego kwasu wynosi od 1,4 do 1,5, 
stosunek anionów P,O,: NO, = 1:1. Do tej 
kąpieli stosuje się jeszcze w miarę zużycia roz- 
twór uzupełniający (stosunek P.O, : NO, = 1,5 
do 1,25). Tego rodzaju kąpiel może służyć na- 
wet do 800 fosforanowań, dając przy tym 


dobre wyniki przy stosunkowo powolnej zmia- 
nie składu. 
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Rys. 6. Zależność składu kąpieli od liczby poszczególnych 
fosforanowań. Po 300 fosforanowaniach kąpiel jeszcze 
pozwala uzyskać dobre powłoki (według Bauera) 


Bardzo dobre powłoki w krótkim czasie mo- 
zna uzyskać przez wprowadzoną w roku 1934 
elektrogranodyzację, która polega na poddaniu 
przedmiotów metalowych zanurzonych do roz- 
tworów fosforanów działaniu prądu zmiennego 
lub stałego. Przez dobór kąpieli można przy tym 
pracować nie tylko przy podwyższonych tempe- 
raturach lecz również przy temperaturze poko- 
jowej. 

Przez dodatek do kąpieli oprócz azotanów 
dalszych przyspieszaczy [8], albo przez dodatek 
chloranów [9] udało się uzyskać kąpiele, które 
bez zastosowania prądu pozwalają na fosfora- 
nowanie przy temperaturze pokojowej. 

Zastosowanie kąpieli fosforanujących w ciągu 
kilku minut i krócej pozwoliło wprowadzać za- 
miast fosforanowania przez zanurzanie (kąpa- 
nia), fosforanowanie natryskowe. 

Wartość ochronna czystych warstw fosfora- 
nowych nie jest zbyt duża, toteż muszą one 
z reguły być zabezpieczone. Rozróżniamy przy 
tym zabezpieczenie polegające na dalszym trak- 
towaniu chemicznym powłoki fosforanowej, 
albo na pokryciu jej warstwą farby czy lakieru. 
lub uszczelnieniu olejami czy tłuszczami. 
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1. Polepszanie chemiczne. Najbardziej roz- 
powszechnioną metodą polepszania wiasności 
warstwy fostoranowej jest càromianowanie, 
tóre polega na zanurzeniu przedmiotu pokry- 
tego powłoką fosforanową do rozcieńczonego 
roztworu kwasu chromowego. Postępowanie ta- 
kie stosuje się zwłaszcza wtedy, gdy przedmioty 
pofosforanowane trzeba przez dłuższy став 
magazynować. 

2. Polepszanie fizyczne. Warstwa fosforano- 
мапа jest porowata i posiada dużą zdolność 
wsysania innych ciekłych substancyj. Jest to 
z jednej strony: jej wadą (gdyż sama, niezabez- 
pieczona, nie chroni dostatecznie przed korozją), 
lecz z drugiej strony zaletą, gdyż dzięki temu 
może wessać i silnie przytrzymać: oleje, tłusz- 
cze, parafinę, farby, lakiery itd. Przy tym, nie- 
zależnie od zwiększonej wartości ochronnej 
przed korozją, stanowi doskonały podkład dla 
farb i lakierów. Та właśnie zdolność trwałego 
i silnego wiązania warstwy lakieru z metalem 
przez warstwę fosforanową stanowi jedną z naj- 
ważniejszych jej zalet. 

W przemyśle wykonuje się fosforanowanie 
głównie przez zanurzanie i przez natryskiwa- 
nie. 

a. Fosforanowanie przez zanurzanie. Po 
gruntownym odtłuszczeniu, oczyszczeniu 
i przemyciu umieszcza się drobne przed- 
mioty metalowe w koszykach lub lepiej 
bębnach obrotowych, większe zawiesza na 
hakach i zanurza w kąpieli ogrzanej wę- 
żownicą parową do przepisanej dla danej 
kąpieli temperatury. W ciągu fosforano- 
wania co pewien czas kontroluje się za- 
wartość odnośnego fosforanu i kwasu. Po 
ukończeniu fosforanowania następuje płu- 
kanie gorącą wodą — ewentualnie chro- 
mianowanie — i suszenie gorącym powie- 
trzem. 

b. Fosforanowanie przez  natryskiwanie. 
Przedmioty zawieszone lub podparte prze- 
suwa się z reguły automatycznie do części 
urządzenia, gdzie następuje odtłuszczenie 
i oczyszczenie, następnie między dyszami, 
z których pod ciśnieniem wytryskuje odpo- 
wiedni roztwór do fosforanowania (roz- 
twór szybko fosforanujący). W dalszej 
części następuje płukanie i suszenie gorą- 
cym powietrzem. Do oceny wartości powłok 
fosforanowych stosuje się najczęściej: 

1. badania Котовуте. 

a. Badania w komorze z mgłą solną (roz- 
twór 3 do 20% NaCl). Próbę przepro- 
wadza się zwykle tak długo, aż wystąpią 
pierwsze widoczne objawy korozji. 

b. Badanie przez zanurzenie we wrzącym 
roztworze soli, wodzie wodociągowej 
itp. 

с. Próby kroplowe (opiszemy je poniżej). 

d. Długotrwałe badania przez wystawienie 
na działanie naturalnych czynników ko- 
rozyjnych. 

2. Badania przyczepności i wytrzymałości me- 
chanicznej powłok. Przyczepność, to jest 


zdolność trwałego wiązania farby czy la- 
kieru przez powłokę, zależy od porowatości 
powłoki. Tę ostatnią kontroluje się zwykle 
przez pomiar wysokości wznoszenia oleju 
ponad poziom cieczy, do której została za- 
nurzona próbka pokryta fosforanem. 

Wytrzymałość mechaniczną powłok bada 
się różnymi metodami pozwalającymi zmie- 
rzyć siłę potrzebną do zarysowania lub 
zdarcia powłoki (próka zarysowania ryl- 
cem, uderzanie kulami metalowymi, po- 
miar twardości itp.). 

3. Badanie oporu elektrycznego warstwy po- 
lega na mierzeniu napięcia potrzebnego do 
przebicia warstwy. Czasem ustala się 
z góry jakie napięcie powinna powłoka wy- 
trzymywać i pomiar przeprowadza tylko 
z tym napięciem (na przykład 500 V). 

Z wymienionych powyżej prób najczęściej 
przy badaniu powłok fosforanowych stosuje się: 
badanie w komorze z mgłą solną, próby kroplo- 
we i pomiar na przebicie. 

Próba kroplowa jest prostą i szybką kontrolą 
jakości powłok fosforanowych. Metoda została 
opracowana dla żelaza i stali [10], [11]. Polega 
ona na naniesieniu na powierzchnię przedmiotu 
stalowego fosforanowego kropli roztworu za- 
wierającego siarczan miedziowy, chlorek sodo- 
wy i kwas siarkowy oraz mierzeniu czasu po- 
trzebnego do wydzielenia miedzi. Im czas jest 
dłuższy, tym wartość powłoki lepsza. Dla cynku 
został opracowany na podstawie prac Akimowa 
roztwór o nieco innym składzie [12]. 

Zasadniczą przyczyną ogromnego Trozpow- 
szechnieńia fosforanowania, zwłaszcza przed- 


Rys. 7. Profile powłoki fosforanowań w różnych okre- 


sach fosforanowania: а — ро 10 minutach, b — po 
30 minutach i c — po 60 minutach 
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miotów żelaznych i stali jest zdolność powłok 


fosforanowych do silnego i trwałego wiazania 
farb i lakierów z metalem. 

Oprócz tej własności należy wymienić dalsze 
korzystne własności powłok fosforanowych: 
dość dobre własności izolacyjne, niezmienianie 
w ciągu fosforanowania wymiarów ani innych 
własności fizycznych przedmiotów oraz ułatwie- 
nie przeróbki plastycznej metali. 

Dobra przyczepność olejów, farb i lakierów 
do warstw fosforanowych jest spowodowana 
drobnokrystaliczną, porowatą budową powłok 
fosforanowych. Budowę tę widać z rys. 1 oraz 
z wykresów profilowych (rys. Т). 

Jak korzystnie wpływa podkład fosforanowy 
na odporność powłoki lakieru obrazują najlepiej 
wyniki podane w tablicy III. 


Tablica Ш 

Wyniki prób w komorze z mgłą solną (czas do pier- 

wszego pojawienia się rdzy) (według _ Burkhardta 
i Sachsa [13]). 


Rodzaj błachy Czas 


Blacha oczyszczona około 0,1 godziny 


Blacha trawiona w kwasi} 

fosforowym „ 0,5 M 

Blacha niklowana „ 10 do 13 godzin 
Blacha chromowana „ 28 do 24 ,, 
Parkeryzacja i pokrycie pa- 

rafina „ 60 godzin 
Dwukrotne lakierowanie 

blachy „ 10 в 
Parkeryzacja i dwukrotne nie zauważono rdzy po 


lakierowanie 500 godzinach 


Jak wynika z pomiarów korozyjnych wielu 
badaczy, powłoki fosforanowe są łepsze niż po- 
włoki metaliczne. Co więcej, podczas gdy uszko- 
dzenia powłok ochronnych metalicznych lub 
lakierowych powodują proces rdzewienia nie 
tylko w miejscu uszkodzenia lecz rozprzestrze- 
niający się w głąb pod powłoką ochronną, to 
w przypadku powłok fosforanowych korozja 
cgranicza się tylko do miejsc, gdzie pokrywa 
została usunięta. Opisane zachowanie ilustruje 
rys. 8. 


“а р 


Rys. 8. Wyniki próby w mgle solnej (500 godzin 
w 20% NaCl) (według Macchi): 

u blacha odtłuszczona i lakierowana, b — blacha 
+ fosforanowana i lakierowana 
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Własności izolacyjne powłoki fosforanowej 
są dobre, powłoki te wytrzymują bez przebicia 
napięcia do 500 V. 

Również bardzo cenną własnością powłok fos- 
foranowych jest ułatwianie przeróbki plastycz- 
пеј, to jest ciągnienia 1 tłoczenia. Zwłaszcza do- 
bre wyniki daje pod tym względem bonderyza- 
cja. Zastosowanie powłok fosforanowych do 
przeróbki plastycznej pozwala na: 1. zmniej- 
szenie potrzebnej siły, 2. możliwości uzyskania 
silniejszego zgniotu w jednej operacji (co ро- 
zwala zmniejszyć ilość lub nawet usunąć wyża- 
rzanie i trawienie międzyoperacyjne). Przy- 
слупа korzystnego zachowania się powłok 
fosforanowych jest prawdopodobnie ich zdol- 
ność zatrzymywania zwiększonej ilości smaru. 
Jest jednak również wysoce prawdopodobne, że 
odgrywają tutaj rolę i inne własności fizyczne 
powłoki. 

Natomiast wadą powłok fosforanowych jest 
ich słaba wytrzymałość na działanie podwyższo- 
nej temperatury. Do 200 C powłoka fosfora- 
nowa nie ulega żadnej zmianie, jednak od 20% 
do 350 С staje się żółtą do brunatnej, przy czym 
zmniejsza się jej odporność. Ponad 400 С wy- 
stępują widoczne już gołym okiem pory i pę- 
knięcia. Zmiany te spowodowane są prawdopo- 
dobnie przejściem fosforanów w pyrofosforany. 
Przez fosforanowanie w obecności specjalnych 
dodatków można uzyskać powłoki wytrzymalsze 
na działanie podwyższonych temperatur. 

Fosforanowaniu poddaje się jak dotąd głó- 
wnie przedmioty żelazne i stalowe, w mniej- 
szym stopniu stopy cynkowe, magnezowe i gli- 
nowe [14]. Próby fosforanowania innych metali 
i ich stopów nie doprowadziły dotychczas do 
wyników o znaczeniu praktycznym. 

Z wymienionych poprzednio własności powłok 
fosforanowych wynika stosowanie fosforanowa- 
nia w technice. Zastosowania wymienimy zatem 
w zależności od wykorzystywanej głównie wła- 
sności. 

1. Zdolność silnego wiązania olejów, smarów, 
farb i lakierów przez powłokę fosforanową 
wykorzystuje się na największą skalę ce- 
iem nadania przedmiotom metalowym 
zwiększonej odporności na korozję i zara- 
zem zmniejszenia odpryskiwania powłok 
lakierów. Fosforanuje się dlatego: 

a. w przemyśle samochodowym, motocy- 
klowym i rowerowym: podwozia, błot- 7 
niki, ramy, części hamulców, cylindry, 
części silnika, reflektory itp., 

b. w przemyśle lotniczym: wszystkie czę- 
ści stalowe, linki, rurki itp., 

c. w przemyśle wojennym: części karabi- 

. nów, działa, łuski itp., 

d. w budownietwie okrętowym: urządze- 
nia pod- i nadpokładowe, kotwice, łań- 
cuchy itp., 

e. w przemyśle budowy wagonów i loko- 
motyw: koła, osie, resory, opancerze- 
nia itp., 

f. w przemyśle aparatów precyzyjnych: 
części radiowe, telefonów, wag, maszyn 
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. Wreszcie własność 


do pisania i liczenia, aparatów fotogra- 
ficznych i kinowych, aparatów chemicz- 
nych, wszelkiej aparatury optycznej itp., 

'. w przemyśle maszynowym: urządzenia 
tkalń, farbiarń, chłodni, maszyny paro- 
we, silniki spalinowe, części kotłów pa- 
rowych, pompy itp., 

h. w przemyśle błacharskim: taśmy do 
opakowań, puszki konserwowe, różne 
drobne wyroby, 

1. w budownictwie wodnym i ziemnym: 
części tam i zapór, siatki druciane, 
maszty, belki, ramy, kraty, zamki, kon- 
strukcje mostowe itp. 


ge 


. Własności izolacyjne powłoki fosforanowej 


wykorzystano w przemyśle elektrotechni- 
eznym (niezależnie od wykorzystania ich 
własności antykorozyjnych). 

W przypadkach gdy jest potrzebne czę- 
ściowe pokrycie cyną jako izolacją przed 
azotowaniem stosuje się fosforanowanie 
tych części, które maja pozostać nie po- 
kryte. 
ułatwiania przeróbki 
plastycznej na zimno zostaje wykorzystana 
przy przeciąganiu drutów, rur, prętów 
profiłowych oraz tłoczeniu. 

Fosforanowanie jest już częściowo sto- 
sowane w Polsce, jednakowoż jeżeli 
uwzględnimy jego bardzo duże zalety prak- 
tyczne, zastosowania .fosforanowania po- 
winny jeszcze się rozszerzyć, 
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WALCOWNICTWO 


Powłoki ochronne do szerokich taśm stalowych ' 


Ostatnio poczyniono wielkie postępy w sposobie na- 
kładania warstw ochronnych na blachach zimnowalco- 
wanych sposobem ciągłym. 

lCynkowanie na gorąco. Obecnie przeprowadza się 
cynkowanie blach przeważnie w postaci arkuszy (bla- 
cha taśmowa walcowana sposobem ciągłym jest przed 
cynkowaniem przecinana), jakkolwiek w ostatnich cza- 
sach coraz większego znaczenia nabierają urządzenia 
do żarzenia i cynkowania blach (taśmy szerokiej) spo- 
sobem ciągłym. Nieliczne, będące już w ruchu urządze- 
nia, służą do przeróbki taśmy szerokości 1200 mm 
z szybkością posuwu taśmy od 15 do 90 m/min. Przed 
cynkowaniem taśma jest żarzona w piecach wieżowych, 
elektrycznych lub gazowych. 


2. Cynowanie taśmy szerokiej. Produkcja białej taś-. 


my wzrosła w Ameryce w czasie ostatniej wojny bardzo 
znacznie, przy czym sposób elektrolityczny wypiera co- 
raz bardziej dotychczasowy sposób ogniowy. W Ame- 
ryce jest obecnie w ruchu około 25 urządzeń do elektro- 
litycznego cynowania taśmy. Jak z rys. 1 widać, prawie 
połowa całkowitej produkcji taśmy cynowanej podlega 
cynowaniu elektrolitycznemu. Urządzenia elektrolitycz- 
ne pracują zwykle sposobem ciągłym. Taśma w takim 
„urządzeniu przechodzi przez szereg operacji jak rozwi- 
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Rys. 1. Produkcja taśmy cynowanej w Stanach Zjedno- 
czonych w latach 1941 48 


janie, spawanie końców taśmy, odtłuszczanie, wytra- 
wianie, elektrolityczne cynowanie, suszenie, przecinanie 
na arkusze i układanie arkuszy w stosy. 

Istnieją trzy sposoby cynowania taśm: 

a. Sposób kwaśny (metoda Ferrostan), w którym 
jako elektrolit stosuje się roztwór siarczanu cyny 
(rys. 2). 

b. Sposób zasadowy, w którym używa się jako 
elektrolit cynian sodu lub potasu (rys. 8). 

c. Sposób chlorowcowy, polegający na elektrolizie 
cyny z elektrolitu stanowiącego prawie obojętny 
roztwór fluorków i chlorków cyny (rys. 4). 

1 A. Pomp: 

de 879. 


Stahl und Eisen 69 (1949), str. 863 


Przy ostatnim sposobie stosuje się zdumiewającą 
szybkość taśmy, a mianowicie 600 m/min, podczas gdy 
w dwu pierwszych sposobach szybkość ta dochodzi do 
150 m min. 

Kolejność następujących po sobie. operacji przy 
trzech podanych sposobach przedstawione na rys. 2, 
3 i 4. Przy sposobie Ferrestan, dającym matową po- 
wierzchnię osadzonej elektrolitycznie cyny, po galwani- 


Część пез cynująca 


oczyszczająca 


C г acieląca 
i sortująca 


G zese do popra. 
wiania cunowania 
Rys. 2, Schemat urządzenia ciąglego do cynowania spo- 
sebem Ferrostan. 1 — przyrząd rozwijający, 2 — no- 
уса, 3 — spawarka, 4 — rolki transportowe, 5 — 
podwójny dół dla pętli, 6 — kontroler powierzchni 
i pomiar grubości, 7 — kadzie alkalicznego czyszcze- 
nia i wyprawiania, 8 — tłuczka Tampico z szezotkami, 
9 — kadzie do cynowania, 10 — płuczka z szezotkami 
drucianymi, 11 — tusz do spłukiwania kondensatu, 
12 — płuczki tuszowe, 13 — suszarka parowa, 14 — 
poprawianie cynowania przez stapianie i wieża do 


chemicznej obróbki, 15 — przyrząd natłuszczający 
"emulsją, 16 — płuczki wodne tuszowe, 77 — przyrząd 
do parowania strumieniem pary, 18 — drugi kontroler 
powierzchni, 19 — napęd główny, 20 — transporter, 
21 — prostownica i поўуса latająca, 2% 

braków, 28 — stos blach wątpliwych, 24 — rozrząd 
sterowniczy elektryczno-świetlny, 25 — transporter 
nasuwający, 26 -— licznik, 27 — stos dla blach 


I gatunku 


zacji ogrzewa się taśmę przez bezpośrednie działanie 
prądu elektrycznego do temperatury nieco wyższej od 
temperatury topnienia cyny, przy czym powłoka cyny 
topi się i oblewa równomiernie powierzchnię taśmy. 

3. Ołowienie taśmy. Badania ołowienia taśmy stalo- 
wej wykazały, że zastosowanie ołowiu hutniczego z do- 
datkiem 0,5% As daje dobrze przylegającą i ścisłą 
warstwę ałowiu. 

4. Platerowanie taśmy stalowej. Do platerowania 
stali używa się miedzi, stopów chromu, niklu i jego 
stopów, stali specjalnych oraz aluminium. Jako metody 
produkcyjne przyjęto metodę łączenia dwu metali przez 
odlewanie, zgrzewanie podczas zgniatania i zgrzewanie 
podczas walcowania.  Platerowanie stali niklem oraz 
jego stopami jest proste dzięki zbliżonym własnościom 
tych metali. Przy platerowaniu stali stalami nierdzew- 
nymi należy pamiętać o tym, że zarówno stale chromo- 
we ferrytyczne, jak i chromoniklowe  austenityczne 
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Rys. 3. Schemat urządzenia ciągłego do cyncwania sposobem zasadowym 
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Rys. 4. Schemat urządzenia ciągłego dc tyrowania sposobem chlorowcawym 


mogą wzbogacić się przez dyfuzję w węgiel, który csa- 
dza się w postaci węglików chromu na granicach ziarn. 
Celem uchronienia się od tego zjawiska, stosuje się 
wkładki przegradzające w postaci warstw proszku, 
cienkich blaszek lub nałożonych galwanicznie warstw, 
jak również niskie temperatury platerowania craz at- 
mosfery ochronne niewydzielające wolnego węgla. 

Przy platerowaniu taśmy stalowej aluminium i jego 
stopami jako materiału wstępnego używa się taśmę 
gorąco walcowaną grubości około 3 mm oraz taśmę 
aluminiową. Rozróżniamy tu dwa sposoby platerowa- 
nia: platerowanie gorące, które przeprowadza się przy 
temperaturze od 300 do 400 C i platerowanie zimne, 
wykonywane przy temperaturze ctoczenia. Przy plate- 
rowaniu gorącym uzyskuje się lepszą przyczepność alu- 
minium do stali mniejszym naciskiem waleowania, na- 
temiast przy platerowaniu zimnym staje się zbędnym 
piec do nagrzewania taśmy stalowej. 

Oba sposoby dają dobre wyniki i są stosowane obok 
siebie. Przy zetknięciu się stali i aluminium powstaje 
między obu metalami, zależnie od wysokości tempera- 


tury, warstwa kruchego FeAl,, którą należy utrzy- 
mywać w możliwie cienkich wymiarach. Reakcję mię- 
dzy żelazem a aluminium można osłabić przez dodatek 
1 do 1,5 % Si do aluminium oraz podniesienie zawar- 
tości tlenu i azotu w stali. W ten sposób podnosi się 
temperaturę reakcji aluminium z żelazem powyżej tem- 
peratury rekrystalizacji stali, со w następstwie usuwa 
pcwstawanie czarnych plam na powierzchni taśmy przy 
jej żarzeniu. 

Badania nad zachowaniem się taśm stalowych pla- 
terowanych jedno- i dwustronnie miedzią, niklem i mo- 
siądzem w szczelinie między walcami wykazały, że opór 
plastyczny i wyprzedzanie zmieniają się znacznie przez 
platerowanie. Jednostronne platerowanie powiększa 
opór plastyczny taśmy, natomiast platerowanie dwu- 
stronne zmniejsza go. Wyprzedzanie taśm platerowa- 
nych było większe niż przy nieplatercwanych. Roztła- 
czanie nie uległo przez platerowanie zmianom godnym 
zanotowania, 


A. Stanisławski 


METALOZNAWSTWO 


Rozwój stali nierdzewnych i kwasoodpornych w latach 1939 — 19491 


I. Stal kuta i walcowana 


a. Pasywność. Zasadniczą własnością stali nierdzew- 
nych i kwasoodpornych jest ich wysoka odporność na 
działanie agresywnych środków korozyjnych stosowa- 
nych w przemyśle chemicznym, włókienniczym, spożyw- 
czym itp. Wysoką swą odporność stale te zawdzięczają 
zjawisku pasywności, którego przyczyn nie zdołano do- 
tychczas wyjaśnić w sposób jednoznaczny. Twórcą naj- 
starszej teorii pasyrwności żelaza, przypisującej zjawi- 
sko to powierzchniowemu utlenianiu, był Faraday. Te- 
ое tę potwierdziły późniejsze badania U. R. Evansa, 
W.J. Müllera oraz najnowsze badania Е.М. Mahla 


i N.A.Nielsena. Natomiast wielu innych autorów po- 
cząwszy od SŚchónbeina (1836) a ostatnio Н.Н. Uhlig 
i J. Wulff usiłuja zjawisko pasywności wytłumaczyć 
wewnętrznymi przesunięciami elektronów w atomach 
metali pasywujących się. Na podstawie teoretycznych 
rozważań, wymienieni badacze wyznaczają dla poszcze- 
gólnych składników stali nierdzewnych (np. Cr, Ni lub 


t K.Bungardt: Entwicklung und Stand der nichtro- 
stenden Walz- und Schmiedestihle. Stahl u. Eisen 
1950, str. 582 — 596. 

K. Roesch: Entwicklung und Stand des nichtrosten- 
den Stahlgusses. Stahł u. Eisen 1950, str. 596 — 607. 
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atomy żelaza, pozostające pod bezpośrednim wpływem 
ośrodków utleniających, szczególnie łatwo ulegają pa- 
sywacji. Fakt, że granica odporności stali chromowej 
leży przy zawartości około 12% chromu, może być uwa- 
żany za potwierdzenie w pewnym stopniu teorii Uhliga 
i Wulffa. Z najnowszych teorii wymienić należy jeszcze 
teorię М.С. Fontana i Е. Н. Веска, którzy stwierdzili 
(1947), że pasywną powierzchnię stali typu 18/8 moga 
wywoływać warstwy zaadsorbowanego gazu obojętnego, 
np. argonu. Teoria ta zaprzecza słuszności teorii Uhliga 
i Wulffa. Ciekawe są również badania W. Bechera, 
z których wynika, że przyczyn wysokiej odporności stali 
nierdzewnych nie da się wytłumaczyć jedną tylko teorią, 
ze względu na prawdopodobne równoczesne występowa- 
nie zjawisk, będących punktem wyjścia dła poszczegól- 
nych teorii. 

b. Ocena odporności stali nierdzewnych. Dla pra- 
ktycznego zastosowania. stali nierdzewnych bardzo waż- 
ną jest ocena ich odporności w różnych ośrodkach ko- 
rozyjnych. Ocenę tę przeprowadzać można na podstawie 
badań elektrochemieznych, polegających па wyznacza- 
niu zależności anodowej względnie katodowej gęstości 
prądu połaryzującego od jego potencjału. Krzywe pola- 
ryzacji anodowej pozwalają ustalić granice występo- 
wania pasywności stali, natomiast krzywe polaryzacji 
katodowej zakres trwałości stanu pasywnego w za- 
leżności od koncentracji i temperatury ośrodków koro- 
zyjnych niepasywujących. 
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Rys. 1. Krzywe polaryzacji anodowej stali 18/8 w 5% 
H,S0, żawierającym substancje pasywujące (wg 
H. J. Rocha) 


Na przykład krzywa zależności anodowej gęstości 
prądu od potencjału, wyznaczona dla stali 18/8 w roz- 
cieńczonym H,SQ, składa się z 3 różnych gałęzi: gá- 
łęzi « zakresu aktywnego, gałęzi b zakresu pasyw- 
nego oraz gałęzi e zakresu ponadpasywnego (rys. 1). 
Analogiczny efekt do efektu pasywacji wywołanej po- 
laryzacją anodową, uzyskać można przez wprowadzenie 
do ośrodka koroczyjnego substancji, dla których poten- 
cjały utleniająco-redukcyjne (redox) leżą w zakresie 
gałężi b, krzywej polaryzacji. W przypadku 5 % kwasu 


powietrze, CuSO, oraz K.Cr,O., których potencjał utle- 
niająco-redukcyjny leży w przedziale potencjałów 
Ka i Ep (rys. 1); natomiast nadmanganian potasu, 
którego potencjał utleniająco-redukcyjny leży poza prze- 
działem pasywności stali, піс może być stosowany јако 
pasywator. Według Cariusa metoda elektrochemiczna 
pozwała więc na: 1. ustalenie charakteru ośrodka koro- 
zyjnego (aktywny, pasywny, aktywny w zakresie po- 
nadpasywnym), 2. ustalenie charakteru edporności stali 
(pasywna, aktywna) w zależności od ośrodka korozyj- 
nego, 8. ustalenie wpływu dodatków stopowych, obróbki 
cieplnej itp. na pasywność stali. 

Jak już wyżej zaznaczono, wyznaczenie krzywej za- 
leżności katodowej gęstości prądu polaryzującego od 
potencjału, stosuje się w przypadku ustalania trwa- 
łości stanu pasywnego stali uprzednic spasywowanej 
i umieszczonej w ośrodkach niepasywujących. Np. 
w przypadku kwasu siarkowego zawierającego rozpu- 
szczone powietrze, metoda wyznaczenia krzywej polary- 
zacji katodowej, pozwala na ustalenie czterech, wyraź- 
nie rozgraniczonych zakresów trwałości stanü pasywne- 
go, w zależności od koncentracji i temperatury kwasu 
(wys. 2). 
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katodowej stali nierdzewnych w nieutle- 
niających kwasach. Przykład: kwas siarkowy nasycony 
tlenem (wg H.J. Rocha) 


Rys. 2. Zakresy Oraz 


polaryzacji 


pasywności krzywe 


Zakres I: potencjał aktywacji leży tak nisko, że wy- 
dzielający się wodór nie atakuje metalu i stal zacho- 
које swoją pasywność. W zakresie II utleniająco-re- 
dukcyjny potencjał rozpuszczonego tlenu leży w prze- 
dziale potencjałów ograniczających stan pasywny me- 
talu i stal może zachować swój stan pasywny. Należy 
jednak rozróżnić zakres IIA, w którym lokalnie zakty- 
wizowana stal (skutkiem przekroczenia potencjału 
aktywizacji pod wplywem polaryzacji kotedowej) samo- 
rzutnie powraca do stanu pasywnego dzięki dostatecz- 
пеј zawartości tlenu w kwasie, od zakresu IIB (stan 
metastały), w którym stal wskutek spontanicznego 
przekroczenia potencjału aktywizacji, pociągającego za 
scbą nieodwracalną depasywację stali, uzyskać może 
swój pierweiny stan pasywny tylko pod wpływem po- 


Nr 


newnej polaryzacji anodowej. W zakresie ИГ, wari 
potencjału aktywizacji leży punad potencjaiem utienia- 
jaco-tredukcyjnym tlenu i stał samorzutnie depasywuje 
się: jej stan pasywny można przywrócić i utrzymać 
jedynie przez stałą polaryzację anodową. 

Jak wykazały badania, rozciągłość zakresów ILA 
1 IIB zależy w wybitnym stopniu cd nieznacznych za- 
nieczyszczeń ośrodków korozyjnych przy czym wpływ 
zanieczyszczeń znacznie wzrasta, kiedy są one prze- 
nośnikami tlenu. Konieczne okazuje się zatem, aby ba- 
dania trwałości stanu pasywnego stali przeprowadzać 
w naturalnych ośrodkach korozyjnych, tj. takich, które 
występują w praktyce. Jako przykład podać można za- 
chowanie się stali 18/8 oraz stali 18% Ст, 10% Ni 
i2% Mo w technicznym i chemicznie czystym H.PO , 
przedstawione na rys. 8, w układzie stężenie — tempe- 
ratura kwasu. Z wykresu widać, że stal 18/8 bardzo 
„czułą na zanieczyszczenia znajdujące się w H,PO,, 
przez niewielki dodatek molibdenu można praktycznie 
uniezależnić od wpływu wspomnianych zanieczyszczeń. 

c. Korozja naprężeniowa. Dotychczas nie są dosta- 
tecznie wyjaśnione istotne przyczyny zjawiska korozji 
naprężeniowej, w większości przypadków ARGE, 
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Rys. 8. Odporność stali 18/6 bezmolibdenowej i z dodat- 
kiem molibdenu na działanie chemicznie czystego 
i technicznego kwasu fosforowego (wg H.J. Rocha) 


międzykrystalicznie. Z elektrochemicznego punktu wi- 
dzenia korozja naprężeniowa ma charakter korozji sele- 
ktywnej, której przyczyną mogą być lokalne różniee po- 
tencjałów, wynikłe skutkiem miejscowych różnie stanów 
napięciowych siatki krystalicznej austenitu. Z licznych 
badañ podjętych, celem wyjaśnienia zjawisk korozji 
naprężeńiowej stali 18/8, a w szczególności z Н. J. Ro- 
cha, przytoczyć należy następujące wnioski: 

1. Wzrost trwałości austenitu, (np. w przypadku 
ustabilizowania go z dodatkiem miedzi), pociąga 
za sobą wzrost odporności stali na korozję naprę- 
Zeniowg (maksymalnie dla stali zawierającej 
32 % Cu). | 

2. Wzrost zawartości węgla w stałym roztworze 7, 

wywołuje początkowo wzrost a następnie odbniże- 
nie odporności na korozję naprężeniową. Dla usta- 
bilizowanych stali austenitycznych optymalna za- 
wartość węgla przernieszcza się w kierunku wyż- 
szych zawartości С, 

‚ Wzrost stopnia zgniotu 
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ustabilizowanych stali 
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uustenitycznych (хв. w przypadku kiedy nie two- 
гру się martenzyt zimnego zgniotu) wywołuje ob- 
niżenie odporności па korozję naprężeniową. Po- 
niewaź w stalach austenitycznych nieustabilizowa- 
nych zjawisko korozji naprężeniowej zachodzi bez 
uprzedniego zgniotu na zimno, wpływ deformacji 
plastycznej na zimno oraz przechłodzenia (zjawi- 
ska te wywołują naprężenia w siatce krystalicz- 
licznej) na intensywność korozji naprężeniowej, 
jest jednakowy. 

4. Obecności ferrytu w  stalach austenitycznych 
sprzyja wzrostowi odporności na korozję napreze- 
тоға; w tworzących się ogniwach lokalnych: 
ferryt (anoda) — austenit (katoda), rozpuszcza- 
jący się ferryt chroni austenit przed działaniem 
chemicznym; korozji naprężeniowej sprzyja wysoki 
stopień zgniotu stali zawierających ferryt. 

5. Martenzyt powstający skutkiem zgniotu wywołuje 
wzrost odporności na korozję naprężeniową. з 
(i, Skłonność austenitycznych 18/8 do występowania 

korozji naprężeniowej nie pozostaje w żadnym 
związku ze skłonnościa tych stali do korozji mię- 
dzykrystalicznej. 

Poza powyższymi wnioskami należy zaznaczyć, że 
Ieudremont, usiłując wyjaśnić przyczyny korozji na- 
prężeniowej, a w szczególności jej duże szybkości, zwra- 
ca uwagę iż adsorpcja wodoru, może mieć znaczny 
wpływ na zjawiska korozji naprężeniowej. 

d. Korozja wżerowa. Jakkolwiek problem korozji 
wżerowej stali 18/8 praktycznie został prawie zupełnie 
opanowany przez wprowadzenie do stali dodatków 
krzemu (typowa stal odporna na działanie korozji wże- 
rewej zawiera 0,1 % C, 2— 2,5 % Si, 17,5 — 18,5% Cr, 
9—10% Ni, 18—22% Mo) względnie dodatków 
azotu, to dotychczas nie zdołano ustalić rzeczywistych 
przyczyn korozji wżerowej stali nierdzewnych w ośrod- 
kach silnie utleniających i zawierających chlor., Stwiet- 
dzono (C. Carius, Н.Н. Uhlig), że przyczyną korozji 
wżerowej nie są wtrącenia niemetaliczne jak azotki, 
tlenki i wodorki ani składniki strukturalne stali, up. 
węgliki i ferryt powstały z austenitu skutkiem ogrze- 
wania względnie zimnego walcowania. Natomiast na 
podstawie badania wpływu charakteru powierzchni 
stali, wyżarzania w próżni oraz zimnego walcowania 
na jntensywność korozji wżerowej, J. Wulff przypu- 
szcza, że przyczyną korozji wżerowej są liczne submi- 
kroskopowe nieregularności w strukturze stali. Właści- 
wy jednak problem korozji wżerowej, mianowicie pro- 
blem współistnienia miejsc pasywnych i aktywnych na 
powierzchni strukturalnie jednorodnej stali oraz pro- 
blem wpływu chlorowców na wielkość potencjału akty- 
wacji, pozostał w dalszym ciągu nierozwiązany. 

е. Korozja międzykrystalicznu. Problem korozji mię 
dzykrystalicznej austenitycznych stali chromowo-nikło- 
wych w zasadzie został również technicznie opanowany. 
Obniżenie zawartości węgla w stalach, wprowadzenie 
к dodatków węglikotwórezych takich, jak np. 

v Nb і Ti, wytwarzanie struktury mieszanej ferry- 
M NA wyżarzanie stabilizujące oraz wal- 
cewanie na zimno z następną obróbką cieplną, całko- 
wicie usuwa lub znacznie obniża skłonność stali auste- 
nitycznych do występowania korozji międzykrystalicz- 
nej. Z ciekawszych badań przeprowadzonych nad wpły- 
wem wyżej wymienionych czynników na intensywność 
korozji międzykrystalicznej stali kwasoodpornych po- 
dauno wyniki badań S. J. Rosenberga і J. Н. Darra oraz 
R. Scherera, G. Riedricha і С. Носһа. S.J. Rosenberg 
i J.H. Darr badając wpływ wyżarzania stabilizującego 
stali 18/8 z zawartością węgla 0,06 do 0,18 % obrobio- 
nej cieplnie na intensywność korozji międzykrystalicz- 
nej. w zależności od stosunku Nb: C i Ti: C stwier- 
czają, że: 
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1. Przy zawartościach węgla od 0,06 do 0,13 %, inten- 
sywność korozji międzykrystalicznej stali 18 8 za- 
wierającej Ti względnie Nb, zależy wyłącznie od 
stosunku Nb:C lub Ti:C. Zupełną odporność tej 
stali uzyskuje się przy zawartościach Nb mini- 
mum 10 X C względnie Ti minimum 5 X С, ро 
przeprowadzeniu odpowiedniej cbróbki cieplnej. 

. Stale 188 z zawartością Nb lub Ti zimno walco- 
wane lub ochłodzone od 980 С w wodzie, są odpcr- 
niejsze na działanie korozji międzykrystalicznej 
niż stale ochłodzane od 1080С w wodzie lub 
w powietrzu lub od 980 C w powietrzu. 

. Wyżarzanie stabilizujące stali 18/8 zawierającej 
nicb przy t około 870C, praktycznie nie wpływa 
na intensywność korozji międzykrystalicznej; na- 
tomiast dla stali zawierającej tytan, wspomniana 
obróbka przyczynia się do wzrostu jej odporności. 

Wspomnieć należy również o wynikach innych ba- 
dań przeprowadzonych przez wyżej wymienionych ba- 
daczy nad stalami austenitycznymi i austenityczno- 
ferrytycznymi zawierającymi około 0,025 % C. Stale te, 
wyżarzane dłuższy okres czasu w zaleresle temperatur 
krytycznych, obnizaja swoją odporność па działanie ko- 
то2јі międzykrystalicznej, przy czym stal ferrytyczna 

% Cri 8% Ni wykazuje lepszą odporność, niż auste- 
nityczna stal 17% Cr i 18% Ni. Wyjątek stanowi stal 
17% Се i 18% Ni zimno walcowana, praktycznie 2u- 
pełnie odporna na działanie korozji międzykrystalicz- 
nej, niezależnie od warunków badania. 

Dodatni wpływ ferrytu na odporność stali chromo- 
niklowych na działanie korozji międzyksystalicznej, za- 
znacza się dopiero przy zawartościach ferrytu ponad 
5%. W związku z tym, dodatki wanadu i fosforu obmi- 
żają wyraźnie skłonność stali do występowania korozji 
międzykrystalicznej. Należy jednak zaznaczyć, że przy 
karbi :dotwórezym działaniu wanad nawet przy stosunku 
У: С=25 nie obniża skłonności stali do korozji mię- 
dzykrystalicznej, oraz że fosforu praktycznie nie sto- 
suje się, ze względu na jego inne ujemne wpływy. 

f. Stale zastępcze. Produkowane w czasie wojny 
w Niemczech stale zastępcze o obniżonej zawartości 
niklu i molibdenu, nie wykazały oczekiwanych własno- 
ści i ich zakres stosowania okazał się ograniczony. 

Do typowych zastępczych stali chromo-niklowych 
o obniżonej zawartości niklu należą stale z zawartością 
azotu (np. 0,07% С, 20% Ст, 5—6% Ni, 1,2—2% 
Mo, 0,25% №) lub z zawartością manganu i azotu 
(пр. 01% С, 15—20% Се, 8—12% Mn, 15% №, 
01— 02% №). 

Charakterystyezna cechą stali austenitycznych chro- 
mo-niklowych z zawartością azotu (przykład 1), produ- 
kowanych w czasie wojny przez koncern Kruppa, jest 
o 75 % wyższą granica plastyczności przy równoczesnej 
nieznacznej tylko zwyżce około 25% wytrzymałości na 
rozciąganie, oraz nieznacznej obniżce wydłużenia w sto- 
sunku do stali 18/8. Żarcodporność omawianych stali 
oraz ich wytrzymałość na pełzanie jest wyższa, nato- 
miast dodatek azotu nie ma wpływu na kruchość po 
wyżarzeniu. Metody stabilizacji stali Or-Ni-N, są ana- 
logiczne do metod stosowanych dla stali chromo-niklo- 
wych bezazotowych, z wyłączeniem metody stabilizacji 
tytanem, który nie może być stosowany ze względu 
na tworzenie nierozpuszczalnych azotków. Z innych stali 
zastępczych o obniżonej zawartości niklu i zawierają- 
cych azot, wymienić należy ferrytyczne stale chromowe 

"(17% Cr) stosowane z dość dobrym powodzeniem 

"w przemyśle azotowym i mlecznym. Zakres stosowania 
tych stali, mimo dobrych własności antykorozyjnych 
jest ograniczony ze względu na ich mniejszą ciągliwość, 
szczególnie w przypadku stosowania grubych blach. Nie 
stwierdzono również wpływu dodatku azotu na rozdrob- 
nienie ziarn (głównie w stopach odlewniczych) oraz 
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odporności ferrytycznej stali chromowej 
(17% Cr) na działanie korozji międzykrystalicznej. 
Lepszą odporność wykazują jedynie stale zawierające 
ponad 209, Cr. W związku z tym warto nadmienić, że 
stale zawartości max 0,35 % C, max 1% Si, max 15 % 
Mn, 28— 27% Cr i max 0,25% М, w stanie kutym 
i аа wprowadzone zostaly do norm American 
Iron Steel Institute. 

Zastęnczych stali austenitycznych i austenityczno- 
ferrytycznych А Mo- manganowych (9—14 2%; Mn, 
15-- 18 % Cr, 1,5% Ni, ~ 0,1% N.) nie produkowano 
nawet w czasie wojny, ze względu na ich bardzo ogra- 
niezone zastosowanie. Stale te stosować można jedynie 
w tych przypadkach, w których od tworzywa nie wy- 
maga siẹ wysokich wlasności antykorozyjnych. Wyjątek 
stanowi stal 0,15% С, 0,3 — 0,5 % Si, 9,5 — 10,5 % Cr, 
0,4 — 0,6 % Mo, 0,7—0,9% Ni, 17—19 % Mn stoso- 
wana z powodzeniem w produkcji takich przedmiotów, 
jak widelce, łyżki itp. Podobnie stale zastępcze о obni- 
опе} zawartości molibdenu (do 1%) ше znalazły szer- 
szego zastosowania (można je stosewać w przemyśle 
celulozowym i tekstylnym), ze względu na wyraźnie 
niższą odporność na działanie korozji od powszechnie 
stosowanych stali o zawartościach 2% Мо. 

Należy tutaj zaznaczyć, że > stal chromo- 


polepszenie 


niklową o zawartościach 18—22% Mo lub stal 
0,15% С, 0,8—1% Si, 24—26% Cr, 2,3 — 2,6 % Mo, 


1,5 -— 2,0 % Ti stosuje się dla ośrodków nieutleniają- 
cych, zawierających domieszki chloru, natomiast stal 
0,07% С, 3,0—0,5 % Si, 17—18 % Cr, 1,8—2,2% Мо, 
11-—18% Ni, 1,8—2,2 % Cu, dla kwasu siarkowego. 

g. Amerykańskie i niemieckie stale nierdzewne. Na 
ogół biorąc nie ma zasadniczych różnie w składach che- 
micznych niemieckich i amerykańskich stali nierdzew- 
nych. Z istniejących ważniejszych różnie wymienić: na- 


leży następujące: 


20%Cr 2496Ni 
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Eys. 4. Odporność nierdzewnych stali Cr-Ni-Mo-Cu na 
działanie kwasu solnego (wg H.J. Rocha) 
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1. Granice zawartości manganu w stalach amery- 
kańskich są wyższe niż w niemieckich. Produko- 
wanie przez przemysł amerykański stali o wyż- 
szych zawartościach manganu uzasadnione jest 
ich lepszą obrabialnością plastyczną na gorąco 
oraz większą trwałością austenitu. 

2. Zawartość węgla w amerykańskich stalach nie- 
rdzewnych stabilizowanych niobem względnie tyta- 
nem jest niższa, przy równoczesnej nieco wyższej 


<007 ФС, 70%, 975 %Mn, 20 Wer: 
29 %ANi, >20% Mo, >30 % Cu 
226) 20%бл, 24% ‚22%, {5Ж%Си„35 %Si 
Ситах а Соту. 
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stali Cr-Ni-Mo-Cu па działanie 


kwasu siarkowego 


Rys. 5. Odporność 


zawartości niobu lub tytanu. Obniżenie zawar” 
tości węgla przy możliwej równoczesnej obniżce 
zawartości niobu i tytanu jest korzystne zarówno 
z punktu widzenia wytwarzania, jak również prze- 
róbki plastycznej na gorąco wymienionych stali. 
3. Ilość znormalizowanych stali chromo-niklowych 
amerykańskich w porównaniu z ilością typowych 
stali niemieckich, jest znacznie wyższa, głównie 
z powodu produkowania stali o wyższych (niż 
normalnie) zawartościach niklu. Wyższe zawar- 
tości niklu, zapewniające otrzymywanie stali wol- 
nych od ferrytu przyczyniają się do wzrostu 
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odporności stali na korozję naprężeniową, polep- 
szenia obrabialności plastycznej na zimno i go- 
raco, obniżenia kruchości ferrytycznego składnika 
strukturalnego przy 500C obniżenia skłonności do 
kruchości skutkiem wydzielania się fazy б oraz 
do wzrostu wytrzymałości na pełzanie. 

Podobnie amerykańskie stale molibdenowe (0,1% C 
1% Si, 2% Mn, 16—18 % Gr, 2— 3 % Мо, 10 — 14 % 
Ni), stosowane przy wyższych temperaturach, posiada- 
ja więcej niklu niż analogiczne stale niemieckie, głów- 
nie ze względu na mniejszą skłonność do wydzielania 
się fazy 0. 

Poza tym przemysł amerykański produkuje cały 
szereg stali nieprodukowanych przez przemysł nie- 
miecki, np. stale niskowęglowe zawierające dodatki 
aluminium, o małej skłonności do hartowania się 
w powietrzu, dalej austenityczne stale Cxr-Ni-Mo-Cu, 
z których wysokostopowe stosuje się dla kwasu siarko- 
wego i solnego (porównać wykresy 4, 5). Ostatnio za- 
Proponowana przez Carpenter Steel Co (rys. 5) stal 
< 007% C, 1% Si, 0,75% Mn, 29% Ni, > 2% Мо, 
> 3% Cu dla kwasu siarkowego nie wykazuje wy- 
raźnych zalet w porównaniu z niemiecką o składzie 
18% Cr, 18% Ni, 2% Cu, 2% Mo. 

И. Btaliwo nierdzewne 


a. Gatunki staliwa. W zależności od składu chemicz- 
nego i struktury staliwa dzieli się na 8 zasadnicze 


gruby: 
Grupa 1. Staliwa serbityczne, obrobione cieplnie (dla 
uzyskania optymalnych własności antykorozyjnych 


i wytrzymałościowych) o zawartości węgla od 0,2 do 
0,3 % i chromu od 14 do 18%. Do grupy tej należą 
staliwo nr 4027: 0,2—03% С, 05—08% Si 
14—15% Cr, < 1,0% Ni oraz nr 4059: 0,2— 0,3 % С, 
0,5 — 0,8 % Si, 16,5 — 17,5,% Cr і < 1,8 9 Ni! 

Grupa 2. Staliwa o osnowie ferrytycznej nie wyma- 
gające obróbki cieplnej, о zawartości węgla od 0,3 do 
1,0 % i chromu od 26 do 30 %. Do grupy tej m. in. na- 
leży staliwo nr 4086: 1,1—1,8 % C, 1,0—1,5% Si, 
28,0 — 80,0 % Cr oraz staliwo nr 4098: 0,3—0,5% С, 
1,0—1,5 % Si, 28,0 — 80,0 % Cr. 

Grupa 3. Staliwa austenityczne, obrobione cieplnie 
(hartowane w wodzie dla uzyskania maksymalnej od- 
porności na działanie korozji i ciągłości) o zawartości 
chromu od 18 do 20% i niklu od 8 do 10%. Do grupy 
tej należy staliwo nr 4312: 0,1-—0,2 С, 1,0 — 2,0 % Si, 
17,5 — 18,5% Cr, 8—9% Ni oraz staliwo nr 4410: 
0,1—02% С, 1,5 —2,5% Si, 17,5 — 18,5 % Cr, 9,0 do 
100% Ni 1 1,8—2,2% Mo. 


Tablica I 
Skład chemiczny 
N w % | Odporne 
ауа i | na działanie 
Ni Мо Fej inne 
t 
Hastelloy А 1158120120] 205 Mu kwasu solnego i 
siarkowego do 70 G 
| niezależnie od ich 
stężenia 
Hastelloy B 66/28) 5 ~ | gotującego sie kwa- 
(chlorimet 2) | su solnego oraz 
siarkowego przy 
| stężeniach do 80% 
Hastelloy О 58|17; 6|140% Cr kwasu solnego i 
(chlorimet 3). | 4'/,4 wolnego chlorku 


! Numery według „Stahl — Eisen — Liste“ Związku 
kutników niemieckich. 
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W Stanach Zjednoczonych oprócz staliwa 18/8, pro- 
dutkowane są wysokoodporne staliwa nie wymagające 
obróbki cieplnej, o zawartości węgla < 0,5 %, chromu 
26 do 30% i niklu < 4 % lub 403 C, 26—80 Cr, 
&— 11% Ni oraz stopy specjalne o wysokiej zawar- 
tości niklu i molibdenu (tablica Г) i dobrej odporności 
na działanie kwasu solnego i siarkowego. 

b. Struktura staliwa chromowego, Z rys. 6 podaja- 
cego zależność struktury stopów Fe— Cr i ich odpov- 
ności na korozję od zawartości chromu i węgla wynika, 
że nierdzewne staliwa chromowe składają się z ferrytu 
chromowego i węglika (FeCr)..C,. Obecność w staliwie 
węglika (FeCr),, С, bogatego w chrom, nie obniża jego 
odporności na korozję (węglik nie jest mniej szlachetny 


Zawartość chromu w 
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Rys. 6. Struktury staliwa chromowego w zależności 
od zawartości chromu i węgla 


od ferrytycznej osnowy), należy jednak pamiętać że 
w miarę wzrostu zawartości węgla w staliwie, dla 
utrzymania jego odporności na korozję, ilość chromu 
należy zwiększać w myśl przybliżonego wzoru Ст == 
== 12 + 16 C. W praktyce jednak nie zawsze stosuje się 
staliwa, w których ilość chromu odpowiada podanej 
formule. W takich przypadkach staliwo albo ulepsza się 
dla uzyskania dobrej odporności na korozję (staliwo 
nr 4027), albo rezygnując z dobrych własności korozyj- 
nych — hartuje się dła uzyskania wysokiej odporności 
na ścieranie (staliwa о wysokiej zawartości węgla 
i niskiej zawartości chromu). Wysoką odporność na 
ścieranie staliwa te zawdzięczają obeeności twardego 
węglika (CrFe),C.. 

Różnice strukturalne pozwalają na szybkie rozróż- 
nienie staliwa odpornego i nieodpornego na korozję po 
wyglądzie jego przełomu: ferrytyczne staliwo nie- 
rdzewne posiada przełom błyszczący (ziarna grube) 
staliwo nieodporne na działanie korozji — przełom ma- 
towy. 
© é, Fizyczne i 
odpornych! : 

1. Staliwa sorbityczne, ulepszone w zakresie naj- 

korzystniejszych temperatur odpuszczania (650 de 
750 С), wykazują dobre własności wytrzymałościo- 
we i dobrą odporność przede wszystkim na koro- 
zyjne działanie wody. Stosuje się je do budowy 
części turbin wodnych i parowych, jak kół Pelto- 
na, wentyli itp. Z wzrostem zawartości chromu, 


chemiczne własności знай Касазо- 


HUTNIK Nr 


wzrasta ich odporność na działanie gorącego 
kwasu azotowego (rys. 1); podobnie nieznaczny 
dodatek niklu (około 1,5%) oraz molibdenu po- 
lepsza ich własności antykorozyjne (w przodku 
molibdenu głównie na działanie wody morskiej 
i chlorowców). 

Staliwa sorbityczne, hartowane w powietrzu 
(w przypadku cienkościennych odlewów) lub 
w oleju przy temperaturach uzależnionych od ich 
zawartości węgla (rys. 8), wykazują dobrą wy- 
trzymałość na ścieranie. Stosuje się je do odle- 
wania części narażonych na ścieranie, 

2. Staliwa o osnowie ferrytycznej (niemieckie sta- 
liwa nr 4086 i 4093) wykazujące optymalne włas- 
ności antykorozyjne bez dodatkowej obróbki ciepl- 
nej, są odporne na działanie wszystkich ośrodków 
utleniających, mieszaniu kwasu siarkowego i azo- 
towego, oraz па działanie gorących gazów 
a w szczególności gazów, zawierających połącze- 
nia siarki (staliwa te wykazują wysoką żarood- 
porność sięgającą do temperatury 1200 С). Doda- 
tek molibdenu w ilości ponad 1,5% polepsza 
wyraźnie ich odporność na działanie kwasu siar- 
kowego, solnego oraz ich związków. 
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Rys. 7. Odporność staliwa chromowego (0,23 — 0,26 % G) 
na działanie 65 % HNO, przy 100 C 
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Rys.8. Wpływ temperatury hartowania (w oleju) na 
twardość staliwa chromowego (13 — 15 % Cr) zawie- 
rającego różne ilości węgla 


Rys.9. Odporność staliw nierdzewnych 
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i kwasoodpornych żeliw i stopów Mo-Ni na działanie kwasu siarko- 


wego, azotowego i solnego 


Własności wytrzymałościowe i mechaniczne sta- 
liw o osnowie ferrytycznej odpowiadają analo- 
gicznym własnościom wysokowartościowego żeliwa. 
Jednakże na skutek silnego wzrostu ciągliwości 
przy temperaturach ponad 300 С, staliwa o osno- 
wie ferrytycznej można przerabiać plastycznie na 
gorąco (kucie, wałcowanie), mimo obecności lede- 
burytu. Staliwo o osnowie ferrytycznej wykazują- 
ce szczególnie wysoką odporność na ścieranie 
(wskutek obecności węglików), jest bardzo chętnie 
stosowane w przypadkach równoczesnego wystę- 
powania zjawisk korozji, erozji i ścierania. W po- 
równaniu ze staliwem sorbitycznym i austenitycz- 
nym, staliwo o osnowie ferrytycznej wykazuje 
lepsze własności odlewnicze, mianowicie lepszą 
lejność (na skutek obecności dużej ilości węgla 
i krzemu) i mniejszy skurcz. Wadą staliw o osno- 
wie ferrytycznej jest ich gruboziarnistość. Próby 
usunięcia gruboziarnistości odlewu przez dodatki 
azotu i tytanu nie przyniosły spodziewanych vre- 
zultatów. Azot wprowadzany do staliwa pod po- 
stacią wysokoazotowych żelazo-chromów) wpraw- 
dzie rozdrabnia ziarno, ale równocześnie przy- 
czynia się do wzrostu kruchości odlewu; poza tym 
azotek chromu, rozpadający się przy wysokich 
temperaturach, zanieczyszcza odlew pęcherzykami 
gazowego azotu. Podobnie zachowuje się tytan, 
który oprócz obniżenia własności wytrzymałościoa- 
wych staliwa, obniża wybitnie jego lejność, 
(głównie 18/8) charakte- 
ryzują wysoką ciągliwość, niską granicę plastycz- 
ności oraz dostateczną mechaniczną obrabialność 
(obrabialność można polepszyć przez dodatek 
0,8%), najwyższą odporność na działanie korozji 
wykazują po zahartowaniu w wodzie od 1050 С. 
Obecność 18% Cr i 8% Ni w staliwie austeni- 
tycznym gwarantuje dostateczną odporność na 
działanie ośrodków utleniających (np. kwas azo- 
towy). Wyższa zawartość chromu i niklu w stali- 
wie pracującym w ośrodkach utleniających, nie 
przyczynia się do wzrostu jego odporności koro- 
zyjnej, natomiast w H, SO, i jego sołach, jak 
również w zasadach staliwo o wyższej zawartości 


niklu zachowuje się znacznie lepiej, niż stali- 
wo 18/8, Podobnie przyczyniają się do wzrostu 
odporności korozyjnej staliwa 18/8 dodatki 
miedzi, molibdenu (głównie w przypadku staliwa 
pracującego w siarczanach i siarczynach) oraz 
krzemu. Należy jednak zaznaczyć, że krzem przy- 
czyniając się do wzrostu odporności staliwa 18/8 
na korozję międzykrystaliczna oraz do polepszenia 
jego lejności, równocześnie obniża jego własności 
wytrzymałościowe, skutkiem czego zawartość 


‚ krzemu w staliwie nie może przekroczyć ściśle 
ustalonej granicy. Podobnie zawartość węgla 


w  staliwie 18/8 nie może przekroczyć 0,2%, 
a w przypadku konieczności spawania odlewów 
nawet 0,12 %, przy czym tę ilość węgla należy 
bezwarunkowo związać dodatkiem tytanu (w ilości 
minimum 4 C), 

d. Stopy kwasoodporne. Rys. 9 przedstawia zacho- 
wanie się najważniejszych gatunków staliwa oraz że- 
liwa wysokokrzemowego (14 % Si) wobec kwasu siar 
kowego, azotowego i solnego, w zależności od ich tem- 
peratury i stężenia. Jak widać z wykresu, staliwa 
chromowe i chromo-niklowe są całkowicie odporne na 
działanie kwasu azotowego, natomiast amerykańskie 
stepy niklo-molibdenowe — zupełnie nieodporne. Nieco 
lepszą odporność stopu „НазіеПоу С“ па działanie 
HNO,, przypisać należy obecności chromu w stopie. 
Natomiast staliwa chromowe są zupełnie nieodporne па 
działanie НСІ i H,„SO, (z wyjątkiem stężonego H,SO,). 
Nieco większą odporność na działanie НСІ 1 HSO, 
wykazują staliwa 18/8 (z wyjątkiem rozcieńczonego 
i stężonego H,SO,, dla których staliwo 18/8 jest zu- 
pełnie odporne). Dalszą poprawę odporności na dzia- 
łanie H SO, wykazuje staliwo 18/8 z dodatkiem Mo 
i Cu, np. staliwo 20% Cr, 20% Ni, 4% Mo ií 4 % Cu 
jest w zakresie Иреге do 60 С zupełnie odporne 
na działanie Н,50, niezależnie od . jego stężenia. Dobrą, 
a w wielu przypadkach bardzo dobrą odporność na dzia- 


łanie H SO, і НС! wykazują dopiero stopy niklo- 
molibdencwe „Hastelloy* (z wyjątkiem stopu „Ha- 
stelloy А“, w przypadku gotującego się HCI). 

W. Drozd 
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Wybór i zastosowanie stali nierdzewnych i kwasoodpornych 1 


1. Podział i ogólna charakterystyka 


Dotychczasowy podział stali odpornych na działanie. 


chemiczne na stale nierdzewne i kwasoodporne staje 
się coraz mniej wyraźny. Na ogół stale chemicznie od- 
porne dzieli się obecnie według struktury na stale fer- 
rytyczne, martenzytyczne i austenityczne. Nawiązując 
do przyjętego dotychczas u nas podziału, do stali nie- 
rdzewnych należałoby zaliczyć grupę stali chromowych, 
magnetycznych о zawartościach chromu od 5 do 30%. 
Struktura stali, w zależności od obróbki cieplnej jest 
ferrytyczna, ferrytyczno-martenzytyczna i martenzy- 
tyczna. Do temperatury 200C stosuje się stale o za- 
wartościach chromu poniżej 16 %, powyżej 200 С stale 
с wyższej zawartości От. 

Stale kwasoodporne obejmują natomiast grupę stali 
chromowoniklowych, niemagnetycznych o zawartościach 
chromu od 13 do 26 %, niklu powyżej 8% oraz bardzo 
często z dodatkami molibdenu, wolframu, miedzi, tyta- 
nu i niobu. Struktura austenityczna. Stale chromo- 
niklowe zawierające molibden i miedź stosuje się dla 
temperatur niskich, zawierające wolfram dla tempera- 
tur wysokich. Stale kwasoodporne charakteryzuje wy- 
soka ciągliwość, dobra spawalność oraz wysoka odpor- 


ność na działanie wielu agresywnych ośrodków Кото-- 


zżyjnych. 


2. Odporność korozyjna stali nierdzewnych 
i kwasoodpornych w niektórych typowych ośrodkach 
korozyjnych 


a. Kwasy 
Kwas azotowy. Stale kwasoodporne i nierdzewne 
o zawartościach chromu powyżej 15% i niskich zawar- 
teściach węgla są dostatecznie odporne па działanie 
kwasu azotowego o dowolnym stężeniu. Wzrost tem- 
peratury (głównie dla kwasów stężonych), niewłaściwa 
cbróbka cieplna stali (względnie brak obróbki w przy- 


padku spawanych stali niestabilizowanych) oraz obec- 
ność niektórych zanieczyszczeń w kwasie (głównie 
chlorków), obniżają w znacznym stopnin odporność 
stali na działanie HNO,. Tablica I i rys. 1 ilustrują za- 
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Вуз. 1. Odporność korozyjna stali kwasoodpornych 
i nierdzewnych we wrzącym 65 % kwasie azotowym 


Tablica Í 
Odporność austenitycznych stali kwasoodpornych na działanie ANO, 
Stopień korozji w mm/rok 
Skład stali Stężenie kwasu ay => 
"Temperatura 
20 Ç 45 C wrzenia 
| | ; 5—50% <01 | 0,1 
17—19% Cr, 8—10 % Ni, 65 % < 0,1 | 0,1 — 1,0 
maksimum 2% Мп kwas stezony <0,1 | 1,0— 8,0 
kwas dymiący _ < 0,1 | < 0,1 3,0 — 10,5 
; | 5—50% < 61 0,1 
16 — 18 % Cr, 10—14 % Ni, 65 % | < 0,1 0,1 = 1,0 
1,75 — 2,5 % Mo, maksimum 2 % Mn kwas stężony | < 0л 10— 3,0 
kwas dymiacy < 0,1 <01 __ __ 90—105__ 
— 19% = i 
17—19% Cr, 8—11% Ni, ose tasas < 01 | 
maksimum 2% Mn, Ti—4 х C 
24—26% Cr, 19—22% Ni, 5% | 0,2 | 
maksimum 2% Мп kwas stężony < 0,1 | | 


! L. Guitton: Comment choisir un acier inoxydable. 
Metaux & Corrosion 1950, str. 91—99 i 164—169. 

G. T. Colegate: The Corrosion of the Austenitie Sta- 
inless Steels Part ТУ — Effect of Alloying Elements and 
of Corrosive Media. Metallurgia 1950, str. 362—366. 


chowanie sie niektórych stali. nierdzewnych i kwasood- 
pernych w kwasie azotowym. 

Kwas  siarkowy. Odporność stali nierdzewnych 
i kwasoodpornych na działanie kwasu siarkowego 
w wybitnym stopniu zależy od stężenia, temperatury, 
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Tablica II 
Odporność austenitycznych stali kwasoodpornych na działanie kwasu siarkowego 
Stopień korozji 
w mm/rok 
Skład stali | Stężenie kwasu Е ЕЯ =: 
20 C temperatura 
wrzenia 
| 5% | 1,0 — 3,0 > 10,5 
17—19% Cr, 8—10% Ni, | 10% | 105.0 > 105 
maksimum 2% Ми | 50% | 3,0 — 10,5 > 105 
| kwas stężony | <0,1 3,0 — 10,5 
kwas dymiący 1,0— 3,0 
5% 0,1 — 1,0 1,0— 3,0 
16—18% Cr, 10—14% Ni, 10% =P 3,0 — 10,5 
1,75 —2,5 % Mo, maksimum 2% Mn 50% 10— 3,0 8,0 — 10,5 
kwas stężony | < 0,1 3,0 — 10,5 
т kwas dymiacy 0,1 — 1,0 
18—20% Cr, 8—10% Ni, 3% i 1,225 
maksimum 2% Mn 3—40% | > 25 
kwas stezony I < 0,1 
rodzaju zanieczyszczeń kwasu oraz od obróbki cieplnej 30 2; Mo, przy zawartościach Fe nie przekraczają- 
i składu stali. Krzywa zależności odporności korozyjnej cych 5%. 


stali od stężenia kwasu, wykazuje minimum uzależnio- 
ne od składu stali. Np. dla stali od 17 do 20% Cr, od 
10 do 14% Ni, od 2 de 4% Mo, minimum odporności 
leży przy 40° Bé. Zachowanie się niektórych innych 
stali w kwasie siarkowym, w zależności od jego stę- 
żenia i temperatury, ilustruje tablica II. 

Powietrze oraz niektóre substancje utleniające np. 
HNO., CuSO,, FeSO, znajdujące się w nieznacznej 
ilości w kwasie siarkowym, obniżają jego agresywność 
przy temperaturze pokojowej. Przy temperaturach 
wyższych korzystne działanie substancji utleniających 
(głównie powietrza) maleje. Rozcieńczony kwas siar- 
Ксуу przy temperaturze pokojowej jest znacznie agre- 
sywniejszy niż kwas stężony. Obecność molibdenu 
(w ilościach co najmniej 2%) oraz miedzi w stalach 
kwasgodpornych przyczynia się do wzrestu ich odpor- 
ności na działanie H,SO, dowolnego stężenia przy tem- 
peraturze pokojowej. Szczególnie efektywnym okazuje 
się dodatek molibdenu przy podwyższonych temperatu- 
rach kwasu siarkowego, przy których stale molibde- 
nowe okazują się od 10 do 100 razy cdporniejsze od 
stali bez molibdenu. 

Mieszaniny kwasu siarkowego i azotowego. Agre- 
sywność kwasu siarkowego w stosunku do stali nie- 
rdzewnych i kwasoodpornych (18/8, 18/8 Mo) maleje 
ze wzrostem zawartości kwasu azotowego. Agresywność 
mieszaniny HNO, (95%) i dymiącego kwasu siarko- 
wego, zawierającego 20 % SO,, jest przy temperaturze 
pokojowej nieznacznie tylko wyższa od agresywności 
kwasu azotowego zawierającego 6,5% względnie 
16% NO, (od 3 do 5 mg/dm?/dzień w stosunku od 
2 do 4 mg/dm?/dzień). 

Kwas solny. Odporność stali nierdzewnych i kwaso- 
odpornych na działanie kwasu solnego (z wyjątkiem 
rozcieńczonego do 1%) przy temperaturze pokojowej 
jest minimalna. Dodatek molibdenu (co najmniej 2 %) 
do stali zawierajacych 25% Cr przyczynia się do 
wzrostu odporności na działanie НС) w zakresie 
stężeń do 15% przy temperaturze pokojowej i do 
3% przy temperaturze podwyższonej. Niezłą odporność 
na działanie kwasu solnego wykazują dopiero stopy 
niklowo-molibdenowe np. 57% Ni, 20% Мо i 62 % Ni, 


Kwas fluorowodorowy. Działanie kwasu fluorowodo- 
rowego na stale nierdzewne i kwasoodporne jest analo- 
giczne do działania kwasu solnego. Jedynie stopy Ni-Mo 
są dość odporne na działanie HF poza zakresem 60 do 
80 % stężenia. Agresywność kwasu fluorowodorowego 
maleje w obecności HNO,; np. dla mieszaniny 10% 
HNO, i 1—2% HF stosować można stal 18/8 Мо, 
jednak jedynie w przypadku mniej odpowiedzialnych 
urządzeń. 

Kwas siarkowy. Odporność austenitycznych stali 
kwasoodpornych na działanie kwasu siarkowego jest 
dostateczna w szerokim zakresie temperatur i stężeń. 
Obecność molibdenu w stalach znacznie zwiększa ich 
odporność na działanie H.SO.. Np. szybkość korozji 
stali 18/8 przy temperaturze około 150 С wynosi około 
600 — 700 mg/dm*/dzień, natomiast stali 18/8 Mo przy 
temperaturze 180 С tylko 15 do 20 mg/dm?/dzień. Po- 
dcbnie niektóre zanieczyszczenia kwasu (z wyjątkiem 
chlorków) przyczyniają się w znacznym stopniu do ob- 
niżenia jego agresywności, 

Kwas fosforowy. Zachowanie się niektórych stali 
kwasoodpornych w obecności kwasu fosforowego przy 
temperaturze pokojowej podaje tablica III. 

Wzrost temperatury oraz obecność niektórych za- 
nieczyszczeń (głównie HF) przyczynia się do wzrostu 
agresywności Н,РО,. Dodatek molibdenu podwyższa od- 
porność stali na działanie Н,РО,. Np. stal 18/8 Mo 
z powodzeniem stosować można dla różnych stężeń 
kwasu  fosforowego przy temperaturze pokojcwej, 
do 50C— dla koncentracji do 65%. Dla kwasów 
berdzo stężonych i przy temperaturze podwyższonych 
korzystniej jest stosować stale o składzie: 0,07% C, 


20% Cr, 29% Ni, 2% Mo, 4% Cu lub 0,07% С, 
18— 20% Ст, 22—25% Ni, 2—5% Мо, 1—2 % Cu 
ї1—8,5% Si. 


Kwas octowy. Intensywność korozji stali kwasood- 
pornych w kwasie octowym przy temperaturze pokojo- 
wej jest nieznaczna (tablica IV). Przy temperaturach 
podwyższonych szybkość korozji stali bardzo często nie 
przekracza 10 mg/dm?/dzień. Analogiczną odporność 
wykazują stale nierdzewne w stosunku do bezwodnika 
kwasu octowego i kwasu octowego lodowatego. Dodatek 
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f Tablica ТИ 
Odpornošé austenitycznych stali kwasoodpornych па działanie kwasu fosforðwego przy temperaturze 


pokojowej 
Skład stali Stężenie kwasu Stopień korozji 
| w. mm/rok 
A eur OPONIE 12 Жаскен as А ызы ла d a Я AOTRE 
1—5% < 0,1 
11-19% Cr, 8—10% Ni, `. 10 % (spokojny) | 0,1 — 1,0 
maksimum 2% Мп 10 % (mieszany) | | 1,0 — 3,0 
10% (mapowietrzany) | 1,0—8,0 
18—20% Cr, 8—10% Ni, 1% EZ: < 0,1 
maksimum 2% Mn : 10% (mieszany) | aby RC 
OO: . 1%, 10 % : I | < 0,1 
16—18% Cr, 10—14% № а | 
1,55 —2,5 % Mo, maksimum 2% Mn 25%, 50% . | < 0,1 55 
. 86 % | | 04031. M 


Tablica IV 
Odporność. austenitycznych stali kwasoodpornych na działanie kwasu octowego przy temperaturze pokojowej 


f А А ARK ` Stopień korozji . - ` | 
| Skład stali Stężenie kwasu | w mm/rok 
17— 19 % Cr, 8—10% Ni, i | 10 — 80 % < 0л 
. maksimum 2% Mn 100 % 501 
! е СРЕ, 
18—20% Cr, 8—10% Ni, | АС | 01 
maksimum 2% Mn | 20% | 011 
AFM Й 40% _ 0,54 
16—18% Ст, 10—14% Ni, | dowolne < 0,1 
1,75 — 2,5% Mo, maksimum 2% Mn 
Tablica V 


Odporność austenitycznych stali kwasoodpornych na działanie kwasów organicznych 


| | | Stopień korozji 
> ; . w mm/rok 
Stal „Kwas Stężenie kwasu Е. SER. 
| 20 C Temperatura 
| wrzenia 
_еШого-осіому | | kwas stężony >30 | 
| ‚ 5% < 0,1 
] 10 — 50 % < 0,1 
eytrynowy 10 %, 15% 0,1 — 1,0 
25%, 50% 3,0 — 10,5 
kwas stężcny „ J _ 140—380 
tłuszczowe kwas stężony _ | <01 | _ 
5% < 0,1 — 1,0 
| i : 10% <01 . 0,1 — 1,0 
17—19 % Cr, mrówkow З А 
| 8—10% Ni, owy | 50 % | < 0,1 0,1 — 1,0 
maksimum 2% Mn 90 % < 01 
7 1 
\ | EM (100 % | < 0,1 0,1 — 1,0 
1% : <01 ` < 0,1 
iniekowy 5% < 0,1 0,1 — 1,0 
10% | SL © je 3,0 — 10,5 
_ _ kwas stężony < 0,1 1,0 — 3,0 
ы ызы] Gu Š аар 
5 % < 0,1 < 0,10 
ОА 10% < 0,1 | 3,0 — 10,5 
. š 50 % i 3,0 — 10,5 
GA | А EE roztwór stężony < 0,1. 2:9 


Nr 3 


molibdenu do stali przyczynia się do znacznego wzrostu 
leh odporności na działanie kwasu octowego, octowego 
lodowatego i bezwodnika. 

Kwasy organiczne, Zachowanie się stali 18/8 w obec- 
ności niektórych kwasów organicznych podaje tablica V. 
Na skutek znaczniejszego wpływu temperatury obni- 
żającej odporność stali 18/8 na działanie kwasów or- 
ganicznych, dla kwasów stężonych przy temperaturach 
podwyższonych stosuje się stale 18/8 Mo względnie 
stale Cr-Ni-Mo-Cu. 


b Alkalia 

Stale nierdzewne i kwasoodporne są przy tempera- 
turze pokojowej praktycznie zupełnie odporne na 
działanie rozcieńczonych alkalii. Ze wzrostem tempe- 
ratury i stężenia stopień odporności stali obniża się 
w zależności od gatunku w mniejszym lub wyższym 
stopniu. Np. stal chromowa traci swoją odporność już 
przy temperaturze powyżej 30С dla ` koncentracji 
10% NaOH, natomiast stale 18/8 i 18/8 Mo zachowują 
swoją odporność do temperatur wrzenia przy koncen- 
tracji 50% NaOH, a przy stężeniu 70 % do tempera- 
tury 150 С. Dla bardzo odpowiedzialnych urządzeń 
stosować należy stale: 0,2% С, 22—24% Cr, 
12—15% Ni lub 0,25% C, 24—26% Cr, 19—22 % 
Ni względnie stopy Ni-Cr-Fe o składzie 0,08% C, 
18—15 % Cr, 77— 79% Ni, 5 — 7 % Fe. 

e Roztwory solne 

Z wyjątkiem roztworów zawierających 
i częściowo siarczany, większość roztworów soli np. 
fosforanów, chromianów, azotanów itp. atakuje stale 
nierdzewne i kwasoodporne w minimalnym stopniu. 
Roztwory chlorków są natomiast bardzo agresywne 
і w wielu przypadkach np. chlorków żelaza, miedzi, 
rtęci i cyny, stale nierdzewne i kwasoodporne są zupeł- 
nie bezużyteczne. Skoncentrowane roztwory chlorku 
sodu i wapnia, przy temperaturach pokojowych są 
mniej agresywne niż roztwory rozeieńczone. Trwałość 
stali nierdzewnych i kwasoodpornych uzależniona jest 
również od pH roztworów: przy p H < 7 agresywność 
reztworów wzrosta. Należy podkreślić, że zastosowanie 
do roztworów solnych o trwałości urządzeń technicznych 
w większym stopniu decyduje ich konstrukcja, sposób 
i jakość ich wykonania oraz warunki ich pracy, niż 
skład metalu i ośrodka korozyjnego. Szczególnie niebez- 
pieczne okazują się mechaniczne zanieczyszczenia po- 
wierzchni tworzywa, pozostałości zgorzeliny, połączenia 


chlorki 
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2 różnych metali, spoiny, granice faz, roztwór, po- 
wietrze itp. będące przyczyną niebezpiecznej korozji 
wżerowej, spotykanej np. w przypadku stali 18/8 
i 18/8 Mo w ośrodkach zawierających chlorki magnezu, 
sodu, glinu oraz siarczany glinu. 


d. Sole i metale stopione 

Stopione alkalia (NaOH, KOH) oraz stopione sole 
np. węglany, chlorki itp. z wyjątkiem azotanów i cy- 
janków są bardzo agresywne w stosunku do stali nie- 
rdzewnych i kwasoodpornych. Podobnie zachowują się 
stepione metale, z wyjątkiem ołowiu i cyny. Dostatecz- 
ną odporność na działanie stopionych soli wykazują 
dcpiero stopy Ni-Cr-Fe. 


e Roztwory bezwodne 
Roztwory bezwodne, z wyjątkiem bromu i jodu, nie. 
atakują w ogóle stali nierdzewnych i kwasoodpornych, 
względnie tylko w minimalnym stopniu (tablica VI). 


f Wody naturalne 

Zachowanie się stali nierdzewnych i kwasoodpornych 
w wodzie rzecznej, wodociągowej itp. jest na ogół zado- 
walające, natomiast w wodzie morskiej mniej korzystne 
ze względu na jej specyficzny skład (obeeność znacznej 
ilości chlorków). Charakterystyczną cechą zachowania 
się stali nierdzewnych i kwasoodpornych w wodzie 
morskiej jest ich wysoka skłonność do korozji wżero- 
wej, intensywność której zależy: od wielu czynników 
bardzo często 'występujących lokalnie. Spośród stali 
nierdzewnych i kwasoodpornych stale austenityczne 18/8 
a jeszcze w wyższym stopniu stale 18/8 Mo, są znacznie 
odporniejsze na działanie wody morskiej niż stale 
chromowe (13 lub 17% Ст), zarówno w przypadku 
występowania korozji wżerowej jak i w przypadku 
korozji równomiernej. 


g. Para wodna 
Para wodna przegrzana do temperatury 650C 
(temperatura początku dysocjacji wody) nie atakuje 
wcale stali nierdzewnych i kwasoodpornych; zwłaszcza 
stale 18/8 lub 18,8 Mo o niskiej zawartości węgla 
względnie zawartością tytanu wykazują szczególnie 
wysoką odporność na korozję i erozję. 


h. Produkty żywnościowe 
Stal 18/8 jest idealnym tworzywem do budowy urza- 
dzeń przeznaczonych do wyrobu i przeróbki produktów 
żywnościowych np.: mleka, piwa, kawy, soków owoco- 


Tablica VI 


Odporność austenitycznych stali kwasoodpornych na działanie niektórych roztworów bezwodnych 


— 


Stopień korozji w mm/rok 


| Ošrodek korozyjny ads SS= ў == 
Stal 18/8 Stal 18/8 Stal 18/8 
+ Мо + Ti 

Aceton 20 < 0,075 < 0,075 < 0,075 

- Aceton wrzący < 0,1 
Analina (surowa) — < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Benzen 20 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Brom 20 intensywna intensywna intensywna 

А korozja korozja korozja 
Alkohol etylowy 20 f 0,075 0,075 0,075 
Chloroety1 20 nieznaczny nieznaczny nieznaczny 
Gliceryna 20 M s % 
Olej Iniany 20 ” „ 
Chloroetylen 20 » ” » 
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А Tablica VH 
Odporność austenitycznych stali kwasoodpornych na działanie niektórych gazów 
Stopień korozji w mm/rok 
G Temperatura NEST dm) „kz 
az °С т DED 
a Stal 18/8 Stal 18/8 
Stal 18/8 Ъ Мо + Ti 
Chlor (wilgotny) 20 8,0 — 10,5 10,0 — 3,0 38,0 — 10,5 
SO» (wilgotny) 20 < 1,0 < 0,1 < 1,0 
SO» (suchy) 300 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Amoniak (suchy) 20 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Chlorowodór (wilgotny) 20 bardzo silna bardzo silna bardzo silna 
š korozja korozja korozja 
Chlorowodór (suchy) 20 silna korozja silna korozja silna korozja 
Fluorowodór (suchy) 20 silna korozja ‚ silna korozja silna korozja 


Tablica VIII 


Najwyższe temperatury pracy niektórych stali nierdzewnych i kwasoodpornych 


—- pƏÜ y oy a Y O— 


| Skład Stali Najwyższa temperatura pracy °C 
Cr 90 Ni 0% Ti 9, Atmosfera utleniająca Atmosfera obojętna i: one AE 

13 750 750 700 
17 750 750 700 
28 1150 . 1100 1050 
18 ` 10 0:4 800 800 700 
28 13 1050 1000 750 
25 | 18 1150 1100 800. 
18 38 1150 1000 

20 67 1200 

14 | 80 1200 


wych, eukrów, olejów roślinnych itp. w szerokim za- 
kresie temperatur. Jej stopień skorodowania rzadko 
przekracza 1 mg/dm>?/dzień. 


1. Gazy 
Zachowanie się stali typu 18/8 w. obecności nie- 
których gazów przy temperaturze pokojowej podaje 


tablica VII, a tablica VIII maksymalnie dopuszczalne 
temperatury pracy stali nierdzewnych i kwasoodpor- 
nych w zależności ód charakteru atmosfery panującej 
w piecach lub innych urządzeniach produkcyjnych. 


W. Drozd 


Niemieckie normy na stale i staliwa kwasoodporne 


W Związku Radzieckim, projekt normy GOST na 
stale kwasoodporne został opracowany w 1947 r. 
W roku ubiegłym w Niemczech zrobiono poważny krok 
w kierunku normalizacji tych stali. Mianowicie Zwią- 
zek Hutników Niemieckich (VDEh) wydał w ramach 
przeprowadzanej wewnętrznej hutniczej normalizacji 
stali dwie normy na stal i staliwo kwasoodporne". 
Normy VDEh zawierają dużo ciekawego materiału 
liczbowego, dotyczącego składu chemicznego, własności 
mechanicznych i fizycznych oraz obróbki stali kwaso- 


odpornej, który może być pożyteczny również i dla pol- 
skiego czytelnika. Z tego względu podajemy wyciągi 
z obu tych norm, zawierające wyżej wymienione infor- 
macje. 

t Nichtrostende Walz- und Schmiedestähle. Stahl 
Fisen-Werkstoffblatt 1949 i Nichtrostender Stahlguss. 
Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 1949. 


St. Przegaliński 


Normy PN na stal nierdzewną i kwasoodporną 


Ostatnio zostały ogłoszone 1 projekty norm 
РМ/Н-86020 i PN/H-86021 zawierające klasyfikację 
stali nierdzewnych i kwasoodpornych w postaci blach, 


1 Wiadomości PKN 1950, nr 10, str. 937 — 940. 


prętów, drutów, taśm, odkuwek i rur. Normalizacja ob- 
jęła 8 gatunków stali o następującym składzie che- 
micznym: 

Zawartość fosforu nie może przewyższać 0,04 %, siar- 
ki 0,08%. Normy nie ograniczają stosowania innych 
gatunków stali nierdzewnych i kwasoodpornych, któ- 
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Tablica II 
Własności wytrzymałościowe stali kwasoodpornej walcowanej lub kutej 


Granica Wytrzy= 2 š Granica Ans . a ^^ a : о 
Л 2 < ых А plastyczności 1 kg пит? Wytrzymałość na pełzanie 2 kg mm? 
7 plastycz- małość Wydłużenie |  Udarność е 
| BA Twardość ności na rozcią- as U © przy temperaturze С : przy temperaturze С. 
| саи ВгіпеПа Нз а. ganie : ają kgm 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 
kg’mm? Rr min. : cm? RE Я u 
| min: кетш? | minimum minimum 
ахат 140 — 180 30 50 — 65 24 —12 28 | 27 26,5| 26 25,5 | 25 24 = = ы | z = = 
170 — 210 45 60 — 75 22 —12 43 42 41 39 38 36 34 12 6 = * = ze 
> 180 - 225 45 65 - 80 18 —10 43 42 41 39 39 37 35 12 6 45| 3 = M 
4021 { 210 250 55 75-90 14 — 5. _ 52 49 47 46 45 | 44 | -42 = = SGO М = ы 
4034 180 — 225 | > 65—80 Е = = Е = > $ = = _ _ Е = - Е 
4104 | 190-235 | в | 105 | rR ` еее р. 
| 4501 130-110 |. 30 45—60 20 = С Е ЕЕ Fac И Ч КЕЕ ЕЕЕ ОНЫ s Ын 
{ 4037 225 280 60 80—95 14 — 5 52 49 47 46 45 44 42 12 6 45! 3 Е 23 
| 4523 | 140 — 180 | 30 50 — 65 | 907 В, | Е Е | SE | k: | EJ | = | — |] - | ~ soi, sa 
4300 130 - 180 25 55 — 75 | 50 >20 | Е == _ — - - _ = _ =Й < OR EE. 
4301 130 — 180 22 55 — 70 50 >20 | 17 15,5| 14 13 13 11 10 = = Si = z == <: 
4330 140 - 190 30 60—80 | 40 >15 ‚19 17 16 15 14 13 12 Z 2. 2 = = >“ 
4541 140 — 190 27 55—75 40 >15 20 18 17 165] 16 155] 15 145] 14 125) 11 8 5 
4550 140 — 190 27 55-75 40 >15 20 18 17 165| 16 155| 15 145] 14 125 11 8 5 
— 4401 140—180 | 22 55-01 | ч | =æ | 17 | ból м |13| D | m | о ЕР s5 
4413 140—190 | 30 60 — 80 35 >15 . 19 17 16 15 14 13 12 - _ = = — 2 
4571 140—190 | 27 55—75 40 >15 21 20 19 185| 18 17,5| 17 145| 14 125| 11 8 5 
4580 140-190 | 27 55—75 40 >15 21 20 19 185| 18 11,5| 17 145| 14 125! 11 8 5 
4120 220—260 5 | 15—90 р ПБ 53 52 51 505] 50 49 48 25 | 18 | 8 = = = 
4122 225 — 285. 60 80 — 95 14 — 5 56 54 54 54 | 54 52 50 30 20 7 4 25 | 06 
4112 210 — 260 _ 75—90 — ЕЕ L= a _ = - — _ Е Е = – = — 
| 4211 180 — 230 40 65 — 75 45 А >20 —|- |- | - |= | - | - | - | - | - - | - 
4307 115 — 150 20 50 — 65 55 >25 к= к z = = = = _ m — Е Е 
4595 140 — 190 23 55 — 75 40 >20 19 17 15.5] 15 14 135| 13 = u = = Е 2 
4449 140 — 180 22 55—70 50 >20 17 15,5| 14 13 12 11 10 = = _ = - = 
4526 180—210 . 55 65 — 75 12 - a a Ba O RE _ = = Е = = = 


twedług DIN 50112 
2 według DIN 50117/18 - 
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Skład chemiczny w 90 
Znak stali PN Cecha 
Mn Si Cr Ў Вы 
с max max. min. Ni Mo Ti min. 
max А тах. 
2. 12. 10 KC1 0,15 1,0 1,0 12 1,0 — РА 
ok. max. 
2. 12. 20 KC 2 020 10 1,0 12 0,6 _ _ 
ok. max. 
2. 13. 35 KC 3 0,35 10 1,0 13 - 0,6 — a 
max min 
21. 17. 10 KP 1 0.15 1,5 1,5 17 75 — — 
max. min 
2122. 17. 10 KP 2 012 15 15. 17 8,0 — 4 х 990 С 
max min 
21. 17. 05. KP 3 0,07 1,5 1,0 17 80 _ — 
| тах тїп 
21422. 17, 10. | KF 2 0,12 15 1,5 17 9,0 1,5 — 2,5 4 х 9.9% C 
max. | min 
214. 17. 05 | КЕ 3 0,07 1,5. 10 17 9,0 15-25 _ 


rych charakterystyki nalezy uprzednio uzgodnié miedzy 
zamawiającym a dostawcą. 

Poza składem chemicznym normy podają również 
własności mechaniczne wyrobów walcowanych na gorąco 
lub kutych i obrobionych, cieplnie jak również tempera- 
tury kucia i obróbki cieplnej oraz główne zastosowania. 


Niezależnie od projektu norm PN, ostatnio została 
wprowadzona do użytku wewnętrzna norma hutnicza 
NH/SW-4 na stale nierdzewne, zawierająca większą 
ilość gatunków stali, niż projekt normy PN. Norma ta 
podana jest w całości w dziale normalizacyjnym. 

St. Przegaliński 


RÓŻNE 


Przesyłanie gorących wiewków па dużą odległość * 


Jeden z kanadyjskich zakładów hutniczych dokonał 
próby przesyłania na dużą odległość gorących wlew- 
ków. Przesłano 18,5 t wlewków o temperaturze około 
925С do innego zakładu, odległego о około 320 km, 
w celu przewalcowania tego materiału. Podczas trans- 
portu temperatura wlewków obniżyła się jedynie 
o około 70C. Zyskano więc na czasie studzenia oraz 
podgrzewania materiału i uniknięto pękania bloku 
podczas chłodzenia. 

W. ten sposób zrealizowano jeden z warunków 
stawiany przez metalurgów, na razie nie podobna 


1 The Iron Age z dnia 2 listopada 1950 r., str. 105. 


wszakże podać zysków finansowych z takiego prze- 
syłania goracych wlewków. Bądź co bądź zysk na 
czasie jest znaczny. . 

Bloki odlane w jednym zakładzie zostały z chwilą 
skrzepnięcia oczyszczone i umieszczone w żeliwnej 
skrzyni, wyłożonej wysokoodporną izolacją. Przestrze- 
nie wolne również wypełniono ową izolacją, po czym 
skrzynię przykryto szczelnym wiekiem żelaznym. 
Całość przymocowano do podłogi wagonu kolejowego. 
Następnego rana robotnicy huty odległej o 320 km 
odebrali wlewki o temperaturze około 855 С. 


T. Kuratow 
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DZIAŁ NORMALIZACYJNY 
Prace Komisji Korozji РКМ 


Postanowieniem Zakładu Hutnictwa PKN 
w Katowicach w drugim półroczu 1949 r. po- 
wołano do życia Podkomisję Korozji w ramach 
istniejącej przy Zakładzie Hutnictwa Komisji 
Metod Badania Kontroli Produkcji Stali. Prace 
organizacyjne Podkomisji, powierzone prof. 
dr. inż. M. Śmiałowskiemu, zakończono w dniu 
10. 11. 1949 r. zwołaniem pierwszego konstytu- 
cyjnego zebrania, na którym ustalono skład 
osobowy stałych członków Podkomisji oraz 
program prac normalizaeyjnych. W dniu 17 
kwietnia 1950 r. Podkomisja przekształciła się 
w samodzielną jednostkę: Komisję Korozji 
Hutnictwa PKN, w skład której wchodzą 
obecnie: prof. dr inż. M. Śmiałowski — prze- 
wodniczący (Główny Instytut Metalurgii — 
Gliwice), inż. W. Drozd — sekretarz techniczny 
(Główny Instytut Metalurgii — Gliwice), dyr. 
dr inż. A. Farnik (Huta Baildon — Katowice), 
prof. dr J. Kamecki (Akademia Górniczo-Hut- 
nicza — Kraków), inż. M. Knopf (Zjednoczone 
Zakłady Farb i Lakierów — Gliwice), inż. 
В. Mielnikowa, prof. dr S. Minc (Politechnika 
Gdańska — Gdańsk), inż. M. Myronowicz (Zje- 
dnoczone Zakłady Materiałów  Ogniotrwa- 
łych — Gliwice), inż. Z. Orman-Maślanka (Zje- 
dnoczenie Przemysłu Metali Nieżelaznych), mgr 
F. Szadkowski (Instytut Metaloznawstwa і Ob- 
róbki — Warszawa) oraz dr F. Zalesiński 
(Główny Instytut Metalurgii — Gliwice). 

Zadaniem Komisji jest dokonanie wyboru 
i ujednolicenie metod badania odporności me- 
tali i metalicznych powłok ochronnych na 
działanie korozji. 

Badania korozyjne podejmowane są bądź to 
w celach teoretycznych, np. z zamiarem wy- 
świetlenia istoty jakiegoś zjawiska, mechaniz- 
mu pewnego procesu itp., bądź też w celach 
praktycznych, np. dla stwierdzenia wyższości 
jednego tworzywa nad innym, dla zbadania 
prawdopodobnego zachowania się danego two- 
rzywa w praktyce itp. 


Teoretyczne badania oczywiście nie są i ше ` 


mogą być przedmiotem normalizacji. Dla osią- 
gnięcia zamierzonego celu badacz musi obierać 
metodykę niekiedy nawet bardzo złożoną, 
a szczęśliwa pomysłowość, jaką okaże w tej 
dziedzinie, staje się w wielu przypadkach głów- 
nym czynnikiem powodzenia całej jego pracy 
i zapewnią mu osiągnięcie oryginalnych wyni- 
ków, rzucających nowe światło na dane zagad- 
nienie. Krępowanie badacza normami byłoby 
w tym przypadku nie tylko bezcelowe, ale 
i szkodliwe. Natomiast badańia podejmowane 
w celach praktycznych powinny w miarę możli- 
wości odpowiadać następującym dwom, nie- 
zmiernie trudnym do spełnienia warunkom, 
a mianowicie warunkowi powtarząlności wyni- 
ków prób oraz warunkowi ich przydatności 


praktycznej. Innymi słowami, jeśli wykonuje- 
my jakieś badania korozyjne, to podobnie jak 
w przypadku wszelkich innych badań doświad- 
czalnych, musimy mieć pewność, że ta sama 
próba, powtórzona w innych okolicznościach, 
np. przez innego pracownika lub w innej pra- 
cowni, da identyczne wyniki, a ponadto, że re- 
zultaty naszej próby będą pewnym określonym 
odzwierciedieniem zachowania się badanego 
tworzywa w praktyce. Bardzo wiele dotycheza- 
sowych prac z zakresu korozji niestety nie speł- 
niało tych — wydawałoby się — tak oczywi- 
stych postulatów, toteż ich wartość jest co 
najmniej watpliwa. Co gorsze, częstokroć nadal 
jeszcze wyciągamy zbyt pochopne wnioski 
z nieprzemyślanych, niedbale 'przeprłowadzo- 
nych prób korozyjnych i na ich podstawie dy- 
skwalifikujemy lub pozytywnie oceniamy 
praktyczną przydatność tworzywa, nie zdając 
sobie sprawy z niedopuszczalności takiego po- 
stępowania. 

Prace Komisji Korozji PKN mają właśnie 
za zadanie wskazać najwłaściwszą metodykę . 
praktycznych prób korozyjnych i określić gra- 
niee przydatności poszczególnych metod. Prace 
te są w znacznej mierze pionierskimi, gdyż ani 
u nas, ani nawet za granicą nie ma w tej dzie- 
dzinie wyczerpujących, dostatecznie wypróbo- 
wanych i niezawodnych wzorów, na których 
można byłoby się opierać bez zastrzeżeń. 

Poniżej podajemy wykaz projektów norm 
już opracowanych względnie pozostających 
w opracowaniu. 

1. Projekty norm wysłane do Biura Redak- 

cji Norm PKN: 
a. Badania korozji metali. Ogólne wytycz- 


ne dla przeprowadzenia prób `la- 
boratoryjnych (główny referent inż. 
W. Drozd). 


b. Badanie skuteczności działania opóźnia- 
czy (inhibitorów) do oszczędnego wy- 
trawiania stali (główny referent mgr 
J. Foryst, Główny Instytut Metalurgii. 

2. Projekty norm wysłane do Zakładu Hut- 
nictwa, w celu rozesłania do krytyki an- 
kietowej : 

a. Badania korozji metali. Próba odpor- 
ności korozyjnej próbek całkowicie 
zanurzonych w cieczach (główny refe- 
rent prof. dr J. Kamecki, koreferent 
inż. B. Mielnikowa). 

b. Badania korozji metali. Próba odpor- 
ności korozyjnej w cieczach wrzacych 
(główny referent prof. dr J. Kamecki, 
koreferent inż. B. Mielnikowa). 

c. Badania korozji metali. Próba odpor- 
ności na działanie mgły solnej (główny 
referent inż. W.Drozd, koreferent 
prof. dr S. Mine). 
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d. Badania korozji metali. Ребра odpor- 
ności korozyjnej w warunkach okreso- 
wo zmiennych (główny referent inż. 
B. Mielnikowa, koref. inż. W. Drozd). 

3. Projekty norm w opracowaniu: 

a. Korozja  międzykrystaliczna. Metoda 
badania austenitycznych stali kwasood- 
pornych 18/8 (główny referent dr inż. 
A.Farnik, koreferent inż. E. Gąsior 
Główny Instytut Metalurgii. 

b. Metoda badania odporności stali nie- 
rdzewnych i kwasoodpornych na dzia- 
łanie korozji oraz skala odporności 
tych tworzyw (główny referent dr inż. 
A.Farnik, koreferent inż. Z. Orman- 
Maślanka). 


c. Badania korozji metali. Stopień agre- 


sywności wód naturalnych główny re- 
ferent prof. dr 8. Minc, koreferent inż. 
W. Drozd). 


4. Projekty norm do opracowania (tytuły 
norm niesprecyzowane) : 


a. 


b. 


Skala stopnia skorodowania metali po- 
krytych powłokami ochronnymi. 
Badania metalicznych powłok ochron- 
nych. 


c. Środki konserwacyjne. 
d. 
. Badania odporności stopów cynku na 


Badania agresywności benzyny. 


działanie korozji międzykrystalicznej. 
. Badania odporności przy wysokich 
temperaturach. 


NOWE POLSKIE NORMY Z DZIEDZINY HUTNICTWA 


W grudniu 1950 r. Polski Komitet Norma- 
lizacyjny wydał drukiem następujące normy 
z dziedziny hutnictwa: 


-Cena 
| zł 
PN/H-04330 Próba wytrzymałości meta- 
li na pełzanie przy rozcią- 
ganiu (3 ark.) . . . . 8,60 


H-93207 Stal węglowa walcowana 


pręty okrągłe do wyrobu 


nitów. Wymiary . . . . 1,20 
Н-93222 Stal węglowa walcowana. 

Walcówka i pręty okrągłe 

‚до przecinania przy wyro- 

bie śrub i nitów. Wymiary 1,20 
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NORMY HUTNICZE 


STAL ZAROODPORNA 
Klasyfikacja 


1. Wstęp 


1. 1. Przedmiotem normy jest klasyfikacją stali żaroodpornych (ognioodpornych) dostarczanych w po- 
staci blach, prętów, drutów, taśm, odkuwek i rur. 


2. Klasyfikacja 


2. 1. Skład chemiczny. Podstawą klasyfikacji stali (żaroodpornej ognioodpornej) jest skład chemiczny. 
Tablica 1 podaje klasyfikacje stali. 


Tablica 1 
Skład chemiczny w 9/9 
Cecha С Мп Si P Sr Cr Ni Mo mi 
max max max max. max. min. 
ZR8 0,15 0,5 10 _ 0,04 0,03 5,0 _ 0,4—0 6 — 
2С8 0,20 10 10 й Е TEG | - - 
2С9 0,20 0,5 1,2 7 z 18,0 е = 0,1—0,2 
ZC11 0,20 0.8 2,0 i u 24,0 КУЗ = 0,1-0,2 
, 
7Р9 0,15 08 1,8 u ы 17,0 21 < = 
ZP11 0,20 0,8 25 P > 24,0 4—5 _ _ 
ZP12 0,20 0,8 25 К n 24,0. | ПТ 2 - 
min. V około | około 
ZPV12 0,16 2,5 10 u i 24,0 ië 0,1 0,15 
2. 2. Własności mechaniczne orientacyjne podaje tablica 2. 
Tablica 2 

Я Ог kG/mm? | Rr kG/mm? as 9% . Hp 
GR Stan stali około około oxoło max 
ZR8 normaliz. 30 65 18 _ 
ZC8 zmiękczony 25 45 18 220 
2.С9 zmiekczony 30 50 18 220 
ZC11 zmiekczony 30 50 16. 220 
2Р9 орг. cieplnie 20 60 50 — 
ZP11 obr. cieplnie 20 60 45 _ 
ZP12 obr. cieplnie 30 60 35 — 
ZPV12 obr. cieplnie 30 60 35 _ 

| Własności mechaniczne podane w tablicy 2 odnoszą się do temperatury normalnej i nie stanowią oceny 
do zachowania się stali przy temperaturach podwyższonych. 


Wydana | I 


2.3. Temperatury kucia i obróbki cieplnej. 


Data 


Grudzień 1950 


жаста 


Normy wewnetrzne 
CZPH 


NH 


SW — 43 


Tablica 3 
: Е Temperatury w С B= : | | 
Сесһа | | WIZ i 
А ; yżarzania rka sieni 
kucia lub wałcowania zmiekczającego obróbka cieplna 
ZR8 1100 — 850 740 - 780 | 925 pow. 
ZC8 1100 — 850 750 850 | — 
ZC9 1100 - 800 750 — 850 = | 
2С11 1100 — 800 750 850 ` | _ ! 
| 2Р9 1100 - 900 — 1050 woda 
ZP11 1150 — 850 — 1000 woda lub 950 pow. 
ZP12 1150 — 900 — 1050 woda 
ZPV12 1150 — 900 _ 1050 woda | 
2.4. Glówne zastosowanie podaje tablica 4. 
Tablica 4 
Maksymalna 
Cecha |temperatura Główne zastosowanie 
prący w C 

ZR8 800 Rury bez szwu do hydrogenizacji, krakingu, ropy i syntezy amoniaku; rury do 
rekuperatorów. 5 

2.68 800 Części pieców do odpuszczania. Części narażone na utlenianie, 

7,С9 950 Skrzynki do nawęglania, garnki do wyżarzania, części pieców, stal odporna 

| na dzialanie gazów zawierajacych zwiazki siarki. А 

ZC11 1100 Części pieców grzewczych osłony pyrometrów, rury do przegrzewaczy. Narze- 
dzia dla przemysłu szklarskiego i kosze do wypalania porcelany. Stal odpor- 
niejsza па działanie gazów zawierających związki siarki od stali ZC9. 

7р9 ' 9000 Części pieców i aparatów pracujących przy wysokich temperaturach, części 
nośne przegrzewaczy. . 

ŻP11 1100 Części pieców grzewczych i aparatów pracujących przy wysokich temperatu- 
rach. Tygle do kąpieli solnych, osłońy pyrometrów. Stal odporna na działanie 
gazów, zawierających związki siarki. 

2Р12 1150 Części pieców i aparatów pracujących przy wysokich temperaturach; narzędzia 
dla przemysłu szklarskiego i kosze do wypalania porcelany. | 

ZPV12 | 1150 Części pieców i aparatów pracujących przy wysokich temperaturach, druty 
i taśmy na elementy grzewcze. 

Załącznik do normy NH/SW-43 
В Zestawienie oznaczeń odmian stali 
Według 
Cecha projektu Baildon Batory Stalowa Wola 
GOST 
788 (X6M) _ _ _ 
258 _ = * <a = 
zc9 - SĘ = š 
ZC11 (X25) - = | = 
2Р9 É — KNS 10 — z Ignis 
ZP11 = = ` = B 
ZP12 (X25 H20) KNS 12 (arg. 22 Ignis ХХ 
Arg. 22ар) 
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зар саатот 


STAL NIERDZEWNA 
Klasyfikacja 


1. Wstęp 


drutów, taśm, odkuwek i rur. 


. Normy związane. Stal nierdzewna — PN/H-86020. 


2. Klasyfikacja 


. Skład chemiczny. Podstawą klasyfikacji stali nierdzewnej jest skład chemiczny. Tablica 1 podaje 


klasyfikację stali nierdzewnej. 


1.1. Przedmiotem normy jest klasyfikacja stali nierdzewnych dostarczanych w postaci blach, prętów. 
1.2 
2.1 


Tablica 1 
Skład chemiczny w 0, - 
Сесһа . I P s А Zi 
С, Мп Si mase: NE Cr Ni Mo V Ti 
max. max. max. min. max. pa = 
KCI*| 015 10 10 0,04 0,03 12 10 = 
„| około max. max. min. max. _ = 
KCZ*| 020 10 10 „ 7 19 0,6 = 
„| około max. max. min. max. = +. ыы 
KC3*| 035 10 1,0 ” ” 13 0,6 
około max. max. J min. max. _ z _ 
КСА | 045 10. 10 » ” 13 10 
KC8 około max. max. min. max. max. max. s 
0,90 10 10 n P 17 05 18 015 
тах. max. max. min. max 2. К 
КОП 012 0,7 0,5 » " 12 0,5 = 
max. max. max. min. max. = max. у 
BE 0.10 0,7 1,0 » А 17 05 = 0,5 | 
| około max. max. min. okolo z 2. ЕЗ 
PZ 1020 1,0 1,0 ” » 15,5 2,0 : 
* zgodnie z norma РМ/Н-86020. 
2. 2. 2. Własności mechaniczne orientacyjne podaje tablica 2. 
Tablica 2 
Własności mechaniczne ZE | 
Cecha | Stan stali | Qr kGjmm? | Вг kG/mm°| ау % HB HRc Uwagi 
min min. min. max. min. š 
KC1 zmiękczony 25 45 22 200 _ 
' ulepszony 35 55 20 _ _ odp. 650 — 700 C 
KC2 zmiekczony 30 55 20 230 _ 
ulepszony 50 70 16 _ — odp. 650 - 700 C 
i ulepszony 70 90 10 — — оёр. 600 — 650 C 
KC3 | zmiękczony 35 65 18 240 _ 
hartowany — _ — — 50 
ulepszony 55 75 15 _ — odp. 650 — 790 C 
ulepszony 100 120 6 _ — odp. 500-550 C 
KC4 | zmiękczony 45 80 14 250 — 
| hartowany _ _ — _ 56 
KC8 zmiekczony — — — 260 _ 
hartowany — — _ — 59 
КСИ | zmiękczony 25 45 22 200 — 
ulepszony 50 65 20 — – ойр. 500—600 С 
KC12 |surowy 25 45 | 15 200 = 
KC22 |zmiekczony 50 80 13 _ _ | 
L ulepszony 65 85 11 — — odp. 650—700 C 
Wydana |1 Normy wewnętrzne 
CZPH na| “еН 
Data Grudzieñ 1950 
Пр: 
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тшеген FT ERE AEEA НЕТ TTE SWZ EOT AAE УЗИ TE ГЕ В: ИНЫЕ Севере неон CAC 
2. 2. 3. Temperatury kucia i obróbki cieplnej. 
Tablica3 
Temperatury w С 
Cecha › j 
kucia Ре ке go hartowania odpuszczania 
KCI 1150 - 900 780 — 820 950-1000 olej 500 — 700 
KC2 1150 — 900 Е 750 — 800 950 — 1000 olej 500 — 700 
KC3 1150 — 900 750 — 800 950—1000 olej 200—300 narzędzia 
tnącę 
ok, Re 48 
350 - 450 sprężyny 
500 - 700 części maszyn 
KC4 1100 — 950 750 — 800 950 —1000 olej 200-350 narzedzia 
{расе 
ок. Вс 54 
KC8 1050 - 850 | 800 — 840 1040 —1060 olej 150 — 400 
KC11 1150 — 900 780 - 820 950-1000 woda 400 – 700 
KC12 1050 — 800 Za? = = 
KC22 1050 — 800 800 850 980 - 1050 olej 200 — 700 


Dla stali KC12 kończyć przeróbkę plastyczną przy dolnej temperaturze. 
Stale KCI, КС!1, КС12 i KC22 można studzić po przeróbce plastycznej w spokojnym powietrzu, nato- 
miast stale KC2, KC3, KC4, KC8 należy studzić w popiele. 


2.2.4. Główne zastosowanie. 
КС1 Części maszyn, aparaty przemysłu chemicznego, łyżki i galanteria. 
KC2 Części maszyn jak wały, śruby, dławice i inne. 


KC3 Noże holendrowe, narzędzia pomiarowe, zawory, sprężyny, wałki i inne części maszyn dła prze- 
mysłu chemicznego, matryce do mas sztucznych, 


KC4' Wszelkiego rodzaju noże i narzędzia tnące, instrumenty chirurgiczne i dentystyczne. 


KC8 Narzędzia tnące, chirurgiczne i dentystyczne, pierścienie, rolki i kulki łożyskowe w przemyśle 
chemicznym. 


КСИ Łopatki turbin. 


KCi2 Blachy i rury dla przemysłu chemicznego, na części narażone na działanie wody morskiej. Stal 
dobrze spawalna. 


ści narażone na działanie wody morskiej. 


"Stale nierdzewne są odporne na działanie wód naturalnych, czynników atmosferycznych, pary wodnej, 
roztworów alkalicznych i rozcieńczonych kwasów organicznych. Zasadniczym warunkiem odporności 
tych stali jest metalicznie czysta powierzchnia bez tlenków. Największą odporność wykazują one (za 
wyjątkiem stali KC12), w stanię cieplnie obrobionym i polerowanym. 

Stale nierdzewne nie są odporne na działania większości kwasów nieorganicznych, stężonych roztwo- 
rów niższych kwasów organicznych (np. octowego lub mrówkowego) i kwaśnych roztworów solnych. 


Załącznik do normy NH/SW-41 


Zestawienie oznaczeń odmian stali 


Odpowiedniki 


| | 
GOST projekt. Baildon i Batory Stalowa Wola 


КС? (2X 13) KAWm G 13 NR5 
KC3 (3X 13) (KAWb) 
KC4 (4X 13) 


= (NR8) 
= M 13 

— (КМС) = 

KC11 (X 13) KAWw (NRW) 
KC12 (X 17) = (NRW Ti) NRW so 
KC22 — — 23 


(Esculap) 
NR2 


KC22 Stal o większej odporności chemicznej od stali КС1 i КС2. Stosowana przede wszystkim na czę- 
Cecha 
l l 
KC1 (X 13) KAWw (NRW) NR2 
Koniec 
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Z WYDAWNICTW 


Górniczy Słownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski, 
Komitet Słownikowy Głównego [Instytutu Górnietwa. 
Państwowe Wydawnietwa Techniczne. Katowice 1950. 
Format A5, str. 208. 

W poemacie hutniczym Walentego Roździeńskiego 
pt. „Officina ferraria abo huta y warstat z kuźniami 
szlachetnego dzieła żelaznego” z 1612 r. (wydawni- 
ctwo Instytutu Ślaskiego, Katowice — Wrocław 1948) 
znajdujemy ustęp: 

„Bo Tubal znaczy z rudy — górnika — kopania, 

A kuźnika z żelaza dęcia i kowania, 

Lecz to wszystko jedna rzecz, bowiem u kuźnika 

Nie może być żelazo nigdy bez górnika.“ 

Przytoczony tu ustęp świadczy, że górnictwo i hut- 
nictwo stanowiły przed wiekami całość nierozerwalną. 
Górnik i hutnik (kuźnik) w jednej osobie umiał wy- 
dobywać rudę, wytapiać z niej żelazo i przerabiać je 
na wyroby. 

Górnietwo jest najstarszym przemysłem w Polsce 
i stanowi pod względem językowym całość zamkniętą. 
w sobie, która — jak i hutnictwo —nie posiada .dotych- 
czas naukowo opracowanego słownika. W historii daw- 
nego górnictwa zawarte są dzieje ludzi, którzy two- 
rzyli wyrazy i określali nimi czynności, narzędzia i wy- 
roby, którymi się posługiwali oraz dzieje tych wy- 
robów, które warunkowały i wpływały na powstawanie 
nazw i określeń. 

Nagromadzone w ciągu wieków istotne wartości 
polskiej kultury powoli ulegają zmianom, rozproszeniu 
i giną w niepamięci, nie mogąc doczekać się właściwe- 
go opracowania naukowego. Wszelka więc próba upo- 
rządkowania i poznania tych wartości w dziedzinie 
słownictwa górniczego i hutniczego zasługuje na 
szczególną uwagę. Z jednej bowiem strony przyczynia 
się ona do ustalenia zasobu określeń i terminów uży- 
wanych w danym zawodzie, z drugiej zaś stwarza 
ramy dla świadomej pracy nad tworzeniem polskiego 
słownictwa zawodowego. 

W miarę coraz intensywniejszego przenikania tech- 
niki do życia gospodarczego i postępującej przebudowy 
strukturalnej Polski, słownietwo techniczne nie nadąża 
za przejawami odbywającymi się w życiu. Na tle no- 
wych sposobów pracy i nowego stosunku do niej 
pojawiają się nowe pojęcia i słowa jako wyraz we- 
wnętrznej konieczności nazwania przedmiotu, czynno- 
ści, cechy lub stanu dotychczas nie nazwanego, dopiero 
co zrodzonego. Cechą charakterystyczną dzisiejszego 
języka technicznego jest jego żywiołowość przejawiają- 
ca się w pracy nacechowanej wyścigiem, wykonaniem 
normy,, współzawodnietwem. Zasadniczym dążeniem 
tego języka jest Ścisłość і konkretność w obrazowaniu 
naszego wartko płynącego życia. 

Z tego względu wszystkie te przejawy wymagają 
ustalania i notowania pojęć i określeń w celu uświada- 
miania o procesach zachodzących w dziedzinie dosko- 
nalenia tak subtelnego urządzenia jakim jest język. 

Inicjatywa Instytutu Węglowego polegająca na po- 
wołaniu Komitetu złożonego ze znawców górnictwa 
w celu opracowania Górniczego Słownika jest tym 
bardziej godna uwagi, że jest to pierwsze tego rodzaju 
wydawnictwo, które wybitnie wpłynie na szerzenie 
wiedzy o postępie technicznym Związku Radzieckiego, 
udostępni poznanie bogatej fachowej literatury radziec- 
kiej i zacieśni współpracę gospodarczą pomiędzy naro- 
dami ZSRR i Polski, 

W wyniku wielkiego przewrotu jaki 
w Związku Radzieckim, powstał tam 


dokonał się 
nowy ustrój 


które ustaliły drogi zespołowego 
działania w tak ważnej dziedzinie jak urządzania 
życia milionów ludzi. W przedmowie do wydanego 
Górniczego Słownika czytamy, że uczeni radzieccy są 
twórcami wielu prac naukowych, które dźwignęły gór- 
nictwo radzieckie na przodujące miejsce w świecie. 
Zbadano i rozpoznano setki tysięcy kilometrów kwa- 
dratowych obszarów, odkryto tysiace nowych złóż, za- 
łożono potężną liczbę nowych kopalń, które urządzono 
i zmechanizowano według ostatnich wymagań techniki, 
wprowadzono nowe formy organizacyjne i wyszkolono 
milionowe kadry techniczne. 

Aby więc umożliwić polskiemu czytelnikowi pozna- 
nie technicznej literatury radzieckiej zawierającej nie- 
wyczerpane źródło wiadomości o postępach techniki 
i nieznanych metodach pracy, Górniczy Słownik uło- 
żono w języku rosyjskim i polskim. 

W pracy nad Słownikiem nie ograniczono się jedy- 
nie do podania określeń dotyczących ścisłej wiedzy 
górniczej, lecz objęto również budownictwo, chemię, 
ekonomię, elektrotechnikę, fizykę, higienę, hutnietwo, 
hydrotechnikę, kamieniołomy, kolejnictwo, matematykę, 
mechanikę, określenia ogólno-techniczne, prawo, prze- 
róbkę, surowce mineralne, wiertnictwo i zagadnienia 
socjalne. Ze względu na dotkliwy brak tego rodzaju 
wydawnietw i konieczność natychmiastowego zaspoko- 
jenia potrzeb technicznych musiano Słownik ograniczyć 
do niewielkich ram (6500 wyrazów). 

Treść Słownika obejmuje w części I przedmowę od 
Wydawnictwa, przedmowę przewodniczącego Rady 
Naukowej GIG prof. inż. R. Krupińskiego, objaśnienie 
układu słownika, spis skrótów, znaczenie wyrazów od 
A do Ja. Część II zawiera te same przedmowy, objaś- 
nienią układu i spis skrótów co w części I, lecz w ję- 
zyku rosyjskim oraz znaczenia wyrazów od A do Z. 

Z podanego wyżej ' zakresu nauk technicznych na- 
leży wnioskować, że Słownik przeznaczony jest zarówno 
dla górników jak i dla osób zatrudnionych w innych 
gałęziach przemysłu i gospodarki narodowej. Nie po- 
trzeba podkreślać, jak wielkie znaczenie będzie on 
posiadał dla pracy zawodowej, która niewątpliwie 
w szybszym niż dotychczas tempie wzbogaci się w nowe 
myśli i umożliwi racjonalną wytwórczość społeczną, tak 
silnie związaną z wykonaniem Planu 6-letniego. 

Każde dzieło zbiorowe zawsze zawiera pewną ilość 
usterek i błędów. Sa one również i w Górniczym 
Słowniku, z którego należałoby je usunąć w następnym 
wydaniu. Zgodnie z życzeniem PWT, podanym 
w przedmowie na str. 4 Słownika, zamieszczamy po- 


i nowa technika, 


niżej swe uwagi, proponując poprawić następujące 
określenia: 
str. 8 — przeróbka — powinno być pierierabot- 
ka, zamiast obogaszczenije, gdyż obo- 
gaszczenije po polsku oznacza „wzbo- 
gacanie*; š 
str. 9-—abieracja — арегасја, powinno być po 


rosyjsku abierracja a po polsku aber- 
racja według Zasad Pisowni Polskiej 
St. Jodłowskiego i W. Taszyckiego; 

str. 10-—akkumulatornaja battarieja, nie bat- 
tarea (na końcu ja zamiast a); 

str. 36 —zabojnyj konwiejer —w pisowni rosyj- 
skiej ostatniego wyrazu między litera- 
mi ee brak jest litery „ij“ (i kratko- 
je), gdyż w wymowie rosyjskiej brzmi 
on „konwiejjer*; słowo to błędnie jest 
napisane na str. 47 oraz w innych zło- 
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żeniach (konwiejernaja doroga, kon- 
wiejernaja dostawka itp.); 

48 — krasitiel — powinno być barwnik, za- 
miast barwik; 

51 —liniejka — liniał, nie zaś lineał; 

74— portłandskij cement — cement port- 
landzki, nie portlandski; 

82 — liczba Reynoldsa zamiast Raynoldsa; 

100— ferrokrzem zamiast ferokrzem, ferro- 
chrom zamiast ferochrom; 

106—-ekshaustor zamiast ekshauster. 


Błędnie przetłumaczono: 


str. 


str. 


str. 


str. 


sto. 


str. 


str. 


str. 
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str. 


str. 


str. 


str. 


str. 


str. 
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16 — waliec — walee i walik — wałek; roz- 
różnianie jest niewłaściwe, gdyż w ję- 
zyku rosyjskim waliec, walik i wałok 
oznacza walec; 

16 — gibkij wał przetłumaczono na wał 
przegubowy, elastyczny; jest to jednak 
tylko wał giętki, elastyczny, lecz nie 
przegubowy, którego nazwa w języku 
rosyjskim brzmi „szarnirnyj wał“; 

33 — dominszczik to wielkopiecownik, nie 
hutnik; 

85 — żeleznodorożnyj  putiewoj  bołt nie 
oznacza jedynie wkrętu, lecz „wkręt do 
podkładów kolejowych“; 

38 — zwiozdoczka — łańcuchowe koło gwia- 
ździste (7); gwiaździste jest niebo, koło 
zaś jest gwiazdowe; 

38 —zaszłakowanije — zaszlakowanie (np. 
rusztów); niemiecką  „szlakę* zastą- 
piono od dawna w języku polskim wy- 
razem „żużel“; z tego względu powin- 
no być „zażużlowanie* zamiast „zaszla- 
kowanie''; 

48 — kregingi— process po polsku oznacza 
„proces krakowania', nie zaś proces 
„krakingowania” jak wydrukowano; 

50 — kuzniecznyj gorn — oznacza „ognisko 
kowalskie", nie „palenisko“, które ро 
rosyjsku brzmi „topka”; 


,59—natiażnoj rolik — rolka napinająca, 
nie „krążnik naprężający”; 

62 — октазка — farbowanie, malowanie, nie 
„zabarwienie“; 

66 — paramietr — to tylko „parametr“, lecz 


nie „współczynnik“, który po rosyjsku 
brzmi „кое сет“; 

70 — płanietarnaja pieriedacza po polsku 
przekładnia planetarna, nie „przenie- 
sienie planetarne“; dotyczy to również 
podanego na str. 68 „przeniesienia ko- 
łami zębatymi* zamiast „przekładni 
zębatej“; 

70 — plastinezatyj konwiejer po polsku 
„przenośnik członowy“ nie zaś „prze- 
nośnik stalowo-ezłonowy', со nie jest 
właściwym połączeniem przymiotników, 
gdyż brzmi jak np. zimno-niebieski; . 

70 — płoskogubcy to są „cęgi płaskie", nie 
„płaskoszczękowe'”; 

72 — podszipnik rolikowyj oznacza: łożysko 
rolkowe, nie wałkowe; 


78 —ротоф — przemiał, mlewo (nie mie- 
liwo); 

88 — rolik — powinno być „rolka“, nie 
„кга?птік“, ani „krążek“; 

88 — rollengang — to nie „przenośnik krąż- 


nikowy“, lecz „samotok* lub „prze- 
nośnik rolkowy''; 

91 — stal riesornaja; po polsku powinno być 
„Stal resorowa', nie „sprężynowa'; 


str. 91 — stąndarizacja — standaryzacja, unifi- 
kacja; powinno być standartizacja — 
normalizacja, standaryzacja; unifika- 
cja jest zbędna; 

str. 98— tal — wielokrążek;,brak dodatkowych 
znaczeń, wciągnik, podnośnik (elektry- 
czny podnośnik oznacza również „tal”); 

str. 98 — scziotczik — licznik; brak bliższego 
określenia obrotów, kilowatgodzin, aby 
nie kojarzono go z licznikiem ułamka; 

str. 99 — „uchod za maszinami* — pielęgnacja 
maszyn; istnieje pielęgnacja chorych, 
roślin, ale maszyny się dogląda lub do- 
zoruje; powinno więc być: dozór nad 
maszynami; 

str. 108— czaszecznyi aniemomietr, nazwany 
w Słowniku  „amemometrem czaso- 
wym“; jest to „anemometr Robinsona 
о czaszach półkulistych'; 

str. 104— szworeń — sworzeń, bolec; w języku 
rosyjskim istnieje wyraz „szkworeń', 
jak podano poprawnie na tejże stro- 
nicy; oznacza on po polsku „sworzeń, 
trzpień”, iecz „bolca“ już nikt w lite- 
raturze technicznej nie używa jako 
jawnego germanizmu; 

str. 104— szestierienczataja  pieriedacza — to 
przekładnia zębata, a nie „przekładnia 
kołami zębatymi”; 

str. 105—sztamp — sztanca; powinno być ро 
polsku matryca; 

str. 105— sztangiencirkul oznacza „cyrkiel drąż- 
kowy“, nie „suwmiarkę*; 

str. 107 — elektroslesar, w poprawnej polszczyź- 
nie: elektryk; podane przy tym zna- 
czenie polskie „elektrykarz* jest gwa- 
rowe i nie używane w literaturze tech- 
nicznej. 

Do kategorii wybitnych germanizmów, od dawna nie 
używanych w polskiej literaturze technicznej, lecz wciąż 
jeszcze pokutujących w mowie potocznej, należą: „ka- 
nister“ (str. 14), „kontroler (silnika)*, (str. 47), 
„kerner“ (str. 45), „giser i gisernia“ (str. 51), „szalu- 
nek“ (str. 68), „kolba“ (str. 67), „centryfuga* (str. 
102), „węgiel szlakujący (str. 104), „ekonomizer" 
(str. 106), „motor“ (str. 56). 

Niezrozumiałe bądź wątpliwe są nazwy: str. 27 — 


giracjonnaja drobiłka — kruszarka żyracyjna (2); 
str. 49 —kroszimost — kruszność (?); 
str. 56 — mołotobojec — młotnik (?), kowal 
młotowy; 
str. 58 —narieznaja wyrabotka — drugorzędne 


wyrobisko przygotowawcze, przygo- 
tówka (?) eksploatacyjna; 

str. 58 — nasłojenije — uławieenie (7): może 
należałoby. dodać „nawarstwienie”, sko- 
ro „пазіојепіје“ pochodzi od rosyj- 
skiego wyrazu „słoj' — warstwa; 

str. 58 —nastił — pomost, bono (?), przykrycie; 

str. 66 — parasziut — łapadło (?) (spadochron); 

sir. 67 — patron bojewik — nabój zapal- 
czy (?), uzbrojony; 

str. 88 — ropsakiet — pasterka (?); bez bliższe- 
go określenia niezrozumiałe; 


str. 91 — sriedstwa dla zażiganija — środki za- 
palcze (?); 
str. 92 — subaeracjonnaja fłotmaszina — ma- 


‚ szyna flotacyjna subaeracyjna (7). 
Pewnego razu przy oprowadzaniu po hucie wycieczki 
dziennikarzy jedna z dziennikarek zapytała mnie 
z uśmiechem: „Odkąd to koła chodzą bez butów i kto 
kogo ściska?“ Nie rozumiałem zapytania i prosiłem 
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o wyjaśnienie. „No, bo pan powiedział, że koła wago- 
nowe „są Бозе“ i mówił pan o jakiejś „wytrzymałości na 
ściskanie“. Epizod ten podaję na usprawiedliwienie po- 
stawionych znaków zapytania przy wielu z wyżej wy- 
mienionych pozycji, gdyż reprezentuję do pewnego 
stopnia pogląd owej dziennikarki, pogląd przeciętnego 
czytelnika, laika. Nie znam się na górnictwie i być mo- 
że, że te określenia są dobre. Ale górnictwo z przyle- 
głymi doń działami nauki nie jest jakąś nauką tajemną, 
nikt zaś nie pisze Słownika tylko dla ograniczonej ilości 
znawców. Zakładam, że w jakimś czasopiśmie lub tech- 
nicznej książce radzieckiej znajduję niezrozumiały dla 
mnie wyraz „горза ей“, dotyczący wiertnictwa. W Gór- 
niczym Słowniku rosyjsko-polskim znajduję pod tym 
wyrazem po polsku — „pasterka” i nie więcej. Wzruszę 
ramionami i rzucę Słownik w kąt. Stąd wniosek, że 
w Słowniku powinny być ściśle uwzględnione intencje 
znaczeniowe wyrazu, aby nie powodować zamętu i ko- 
lizji myślowej u czytającego. Jeśli, dla przykładu, 
w słowniku ma być zamieszczone określenie „koła wa- 
gonowe bose“, należy dodać w nawiasie (koła bez obrę- 
czy). 

Niezręczne są w Słowniku określenia typu: 

str. 22 — wtałkiwatiel — zapychak (!); nie wia- 
domo czy to jest nazwa urządzenia, 
czy pracownika obsługującego; w hut- 
nictwie istnieje „wpycharka* oznacza- 
јаса urządzenie do wpychania wlew- 
ków do pieca; z nazwy rosyjskiej moż- 
na wnioskować, że jest to urządzenie 
podobne znaczeniowo do „wpycharki*; 
dotyczy to również podanego na str. 95 
określenia: tołkatiel', który oznaczono 
po polsku również „zapychak*; brak 
bliższego określenia dla obu wyżej wy- 
„mienionych „zapychaków' nie uświa- 
damia czytelnika z dostateczną wyra- 
zistością o znaczeniu każdego z tych 
wyrazów ; - 

str. 84 —dumpkar — wywrotny (?) wagon du- 
żej pojemności; 

str. 40 — kaczajuszczijsja konwiejer — przenoś- 
nik wstrząsany (?); 

str. 68 — pierienosnoj konwiejer — 
przekładny (*). | 

Prof. W. Doroszewski podaje w Poradniku Jezyko- 
wym (1950 r. nr 4), że pewien góral, będąc na po- 
grzebie obawiał się, że zmarły mógł być „w letaryngu". 
Przeglądając Słownik ma się ochotę powiedzieć, że nie- 
które wyrazy rosyjskie zostały określone po polsku jak 
letarg przez owego górala. 

Ze względu na niewielkie ramy zakreślone dla re- 
cenzji, nie można dalej wyliczać usterek i błędów języ- 
kowych Górniczego Słownika, a szkoda, gdyż dzieło jest 
pożyteczne i przydatne w pracy zawodowej i im więcej 
wytknie się w nim błędów, tym w następnym wydaniu 
będzie doskonalsze. 


przenośnik 


St. Rurański 


Szlifowanie i szlifierki. Inż.-mech. Władysław Try- 
lński. Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego. Książ- 
ka przygotowana do druku przez Instytut Wydawniczy 
SIMP. Warszawa 1950. Format A5, str. 99. 

Szereg książek o szlifowaniu ujmuje to zagadnienie 
z różnych stron ograniczając jednak temat do minimum. 
Jest to również ujemną stroną książki inż. Trylińskiego, 
która po pewnych uzupełnieniach osiągnęłaby znacznie 
większą wartość. 

Pominięty został dział polerowania. W nowoczesnych 
szlifierniach części silników, pojazdów mechanicznych, 
części rowerowych itp. tarcza polerska ma szerokie za- 
stosowanie do obróbki szorstkich powierzchni przedmio- 


tów, dając przede wszystkim obróbkę tanią. Tarcze 
używane do polerowania są zupełnie odmienne od nor- 
malnych tarcz szlifierskich. Sa to przeważnie tarcze 
filcowe z naklejonym proszkiem szmerglowym. Nadają 
się one do polerowania metali, drzewa, szkła, marmuru 
itp. Jeżeli chodzi o otrzymanie wysokiego połysku, sto- 
suje się tarcze filcowe, których obwód impregnuje się 
podczas pracy różnymi pastami szlifierskimi. Tarcze 
filcowe przez swoją elastyczność zabezpieczają szlifo- 
wany przedmiot przed zowalizowaniem. 

Do polerowania używa się również tarcz polerskich 
drewnianych obciągniętych skórą z naklejonym na niej 
proszkiem szmerglowym lub karborundowym. 

Wprowadzenie. w teorię szlifowania jest w książce 
inż. Trylińskiego jasne i proste. Wyszczególnione przez 
autora materiały szlifierskie należałoby dodatkowo uzu- 
pełnić materiałami używanymi do polerowania. Dla zo- 
brazowania różnic w twardościach różnych materiałów 
szlifierskich konieczne jest przytoczenie porównawczych 


skali twardości, jak skala Mossa, która obejmuje 
10 twardości (od najtwardszego diamentu — twardość 
10, do miękkiego talku — twardość 1). Do określenia 


wielkości ziarn miarodajna jest normalnie ilość oczek 
sita na 1 cal”, nie zaś długości. 

Przy omawianiu tarcz szlifierskich nie można pomi- 
nąć tarcz specjalnych, do których zaliczamy tarcze Tre- 
bela i tarcze wysokoporowate, zasługujące na szersze 
potraktowanie. Tarcze Trebela charakteryzują się tym, 
że pracę szlifowania wykonuja stalowe hartowane la- 
melki rozmieszczone promieniowo na obwodzie stalo- 
wego rdzenia. Lamelki te pracują jak zęby freza. Za- 
letą owych tarcz jest, iż ostrza lamelek nie tępią się 
przy pracy i „smarowanie“ tarczy staje się tu zby- 
teczne. Wszystkie materiały nadające się do polerowa- 
nia po obróbce tarczami Trebela można polerować 
wprost. Pęknięcie tarczy jest wyłączone, co pozwala 
stosować możliwie duże prędkości obwodowe pod wa- 
runkiem bardzo dokładnego wyważenia tarczy, Zuży- 
wanie się tarczy jest nieznaczne. Przy pomocy tarcz 
Trebela można obrabiać zgrubnie i na gładko: miedź, 
aluminium, miękkie stopy, fibrę, gumę itp. Używa się 
ich również do szlifowania na okragło tarcz miedzia- 
nych, mosiężnych, drzewa itp. Kształt tarcz jest cy- 
lindryczny, lub garnkowy. 

Tarcze wysokoporowate dają tzw. zimny szlif (poro- 
watością tarczy zwie się procentowy udział łącznej 
objętości por w objętości tarczy). Pory, łącząc się 
z sobą, przenikają całą tarczę, wskutek czego woda 
i powietrze, jako ośrodek chłodzący mogą łatwo przeni- 
Кас całą tarczę a wyrzucane przez siłę odśrodkową 
chłodzą tarczę i szlifowany przedmiot. Duża ilość por 
przyjmuje poza tym łatwo zeszlifowany materiał za- 
pewniając czystą powierzchnię atakującą ziarna. Ma to 
tę jeszcze zaletę, że wystarcza mniejszy docisk tarczy 
do przedmiotu, co zmniejsza jego zagrzewanie się. Cię- 
żar tarczy wysokoporowatej wynosi około 50 % ciężaru 
tarczy normalnej. Zmniejszenie ciężaru tarczy odbija 
się korzystnie na wrzecionie szlifierskim i mocy napę- 
dowej tarczy. Należy jeszcze podkreślić jedną okolicz- 
ność: ponieważ występujące przy obrocie tarczy naprę- 
żenia rozciągające są proporcjonalne do masy tarczy, 
w tarczach wysokoporowatych są one mniejsze niż 
w tarczach normalnych, co daje większą pewność 
w ruchu przeciw pęknięciu. Tarcze te stanowią postęp 
techniczny w szlifowaniu ze względu na swe zalety. 
Nazwę swą zawdzięczają temu, że posiadają dużą ilość 
przestrzeni powietrznych między ziarnem i spoiwem. 

Typy szlifierek opisane przez autora są konstrukcji 
nowoczesnej. W części opisowej szlifierek są wskazane 
pewne uzupełnienia, które tu pokrótce omówimy. 

Przy szlifowaniu na okrągło rozróżniamy: 

1. szlifowanie w kłach, 


2. szlifowanie bezkłowe. 

Przy szlifowaniu wałków w kłach przyjęły się dwie 
konstrukcje szlifierek, zależnie od długości wałka. Dó 
wałków długich używa się szlifierek ze stałym stołem 
i wędrującą głowicą szlifierską, a dla wałków krótkich 
odwrotnie. Z rozwojem szlifierek wiąże się szlifowanie 
kształtowe, tj. szlifowanie zewnętrzne kształtów złożo- 
nych przy pomocy tarcz profilowych. Napęd mecha- 
niczny stosuje się obecnie tylko w szlifierkach ciężkiego 
typu; w szlifierkach średnich i małych stosowane są 
prawie wyłącznie napędy hydrauliczne. 

Przy szlifierkach do otworów warto rozpatrzyć sze- 
rzej momenty rozstrzygające o wyborze wymiarów 
tarczy szlifierskiej. Średnica tarczy zależy od wielkości 
otworu. Otwory większe można obrabiać tarczami 
o średnicy wynoszącej od */, do */, średnicy otworu. Je- 
żeli chodzi o szerokość tarczy, to na lekkich szlifierkach 
stosuje się zazwyczaj profile wąskie, na ciężkich zaś — 
szerokie. Do szlifowania otworów o małej głębokości 
obiera się szerokość tarczy równą od 1⁄2 do м głębo- 
kości otworu. 

Przy wyborze średnicy wrzeciona szlifierki należy 
przyjąć za zasadę, iż wrzeciono ma być krótkie, о moż- 
liwie dużej średnicy, gdyż wyboczenie wrzeciona zależy 
od tych dwu wymiarów. 

Rozdział o szlifierkach automatycznych do otworów 
zyskałby na dodaniu przynajmniej jednego schematu 
działania takiej szlifierki, np. szlifierki firmy Jung 
wykonującej automatycznie szlifowanie zgrubne, na- 
stępnie diamentowanie tarczy i szlifowanie wykończa- 
jące. Czynności dosuwania i odsuwania tarczy do i od 
szlifowanego otworu są sterowane przez napęd hy- 
drauliczny. Wrzeciono jest ułożyskowane w wahłiwej 
głowicy, której wychylenia steruje krzywka o kształcie 
dcbranym do wykonywanych operacji. 

"Szlifierki bezkłowe zasługują na dokładniejsze omó- 
wienie. Praca na tych maszynach wymaga dużego do- 
świadczenia, jeżeli ma się uzyskać dobre wyniki. Przy 


szlifowaniu bezkłowym rozróżniamy dwie metody, 
a mianowicie: 

1. szlifowanie wgłębne, 

2. szlifowanie przelotowe, 

Przy szlifowaniu wgłębnym długość szlifowania 


ogranicza zderzak. Środek obrabianego przedmiotu ро- 
winien leżeć powyżej linii łączącej środki obu tarcz 
szlifierskich. Jako zasadę przyjmuje się !/a średnicy 
przedmiotu, nie zawsze jednak można stosować tę nor- 
mę. Przy przedmiotach nieokrągłych lub gdy szlifowa- 
nie wstępne było wykonane przy niezachowaniu prze- 
pisanej wysokości środka przedmiotu (kształt jest trój- 
kątny, lecz nie dający się wykryć mikromierzem), na- 
leży wyjść ponad 1⁄2 średnicy przedmiotu. 

W ścisłym związku z położeniem środka przedmiotu 
pozostaje kąt skosu prowadnicy. Ogólnie przyjmuje się 
jako równy od 60 do 70°, Są wszakże szlifowania wy- 
magające kąta mniej ostrego, np. przy średnicach 
przedmiotów ponad 30 mm. Ogólnie wziąwszy warun- 
kiem otrzymania dokładnej cylindryczności jest właści- 
we umieszczenie środka przedmiotu. Co się tyczy kąta 
prowadnicy można stwierdzić, że kąt ten jest za ostry, 
jeżeli przedmiot toczy się przy szlifowaniu niespo- 
kojnie i są wyczuwalne drgania. Prędkość tarczy po- 
suwowej ma również wpływ na dokładność wykonania. 
Przy tępych kątach prowadnicy można ją obierać 
większą niż przy kątach ostrzejszych. 

Przy szlifowaniu przelotowym ważne jest również 
właściwe umieszczanie środka przedmiotu. Jednym 
z ważnych warunków, którego należy przestrzegać przy 
tym szlifowaniu jest to, by szlifowany przedmiot pod- 
czas obróbki nie przechodził w całości poza tarcze, lecz 
pozostawał w odległości około 15 mm przed wyłotem. 
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Со do kąta prowadnicy obowiązują zasady te same co 
przy szlifowaniu wgłębnym. 

Jeżeli chodzi o dobór tarcz szlifierskich, to tarcze 
miększe dają lepsze wyniki gdy chodzi o cylindryczność 
niż tarcze twarde. 

Zmianę szybkości przelotowej przedmiotu osiąga się 
przy zachowaniu niezmiennych obrotów przez obrót 
tarczy posuwowej około osi poziomej. 

W rozdziale poświęconym ostrzarkom narzędzi ze 
stopów spiekanych należało wiedzieć, że o wyborze 


tarczy szlifierskiej decyduje skład twardego metalu, 


którego twardość jest odwrotnie proporcjonalna do za- 
wartości kobaltu. W związku ze sposobem ostrzenia na- 
rzędzi z twardych stopów należy sprostować pewną 
nieścisłość autora. Szlifowanie trzonka wykonuje się 
normalnie tarczą korundową, a płytki tarczą karborun- 
dową (przy ostrzarkach 2-tarcżowych), natomiast tar- 
czy diamentowej używa się do dogładzenia ostrza (przy 
ostrzarkach 8-tarczowych). Obszerniejsze omówienie 
ostrzarek do narzędzi stanowiłoby dużą pomoce dla szli- 
fierzy narzędziowych. 

Dużą lukę stanowi pominięcie przez autora ostrza- 
rek automatycznych do pił tarczowych i taśmowych, 
ostrzarki Gisholta i automatycznych szlifierek narzę- 
dziowych znajdujących coraz szersze zastosowanie przy 


ostrzeniu głowie nożowych, noży tokarskich i stru- 
garskich. 

Rozdział о szlifierkach specjalnych ujęty został 
raczej ewidencyjnie. Przy omawianiu szlifierek do 


gwintów miał autor na myśli prawdopodobnie tylko 
jedno z zastosowań szlifierki, mówige o szlifowaniu 
gwintów po hartowaniu. Pominął natomiast całkowicie 
zastosowania szlifierek do nacinania dokładnych gwin- 
tów „z pełnego“ i do wykończania na gotowo gwintów 
naciętych zgrubnie. Rczszerzenie tego rozdziału dałoby 
interesujący wiele zakładów materiał i przedstawiałoby 
cenną pomoc dla wykonawców. 

Rekapitulując powyższe uwagi należy uznać pracę 
inż. Trylińskiego za wartościową. Rozszerzenie jej we 
wspomnianych wyżej punktach podwoiłoky znaczenie 
książki jako podręcznika wszechstronnego, i napisa- 
nego w sposób przystępny. 

W. Dukiet 


Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycz- 
nych. Praca zbiorowa. Państwowe Wydawnictwa Tech- 
niczne, Warszawa 1950, format B5, str. VIII -- 204, 
cena 14 zł. 

Wielki rozwój gospodarczy z olbrzymim rozmachem 
realizowany u nas w Planie 6-letnim, opiera się na 
jak najszerszym wyzyskaniu energii elektrycznej. Ta 
nowoczesna postać energii ma najwięcej zalet, uzasad- 
niających jej ogromne rozpowszechnienie. Można ją 
z łatwością przenosić i wykorzystywać do przeróżnych 
celów, zastępując nia żmudną i trudną pracę człowie- 
ka. Jednakże korzystanie z jej usług wymaga zapo- 
znania się z jej tajnikami tudzież umiejętnego wyko- 
nywania urządzeń elektrycznych i fachowego obcho- 
dzenia się z nimi, w przeciwnym razie może się stać 
niebezpieczna dla zdrowia a nawet życia ludzkiego. 

Plan 6-е, który zasięgiem swym obejmuje 
wszystkie dziedziny życia, ma duże zadanie do speł- 
nienia na polu uświadomienia i wyszkolenia licznych 
rzesz pracujących w celu zwiększenia ich bezpieczeń- 
stwa pracy. Omawiana tu przez nas książka jest 
właśnie owocem pracy na tym polu. Jest ona zbiorem 
wykładów z dziedziny bezpieczeństwa pracy przy urzą- 
dzeniach elektrycznych, wygłoszonych na kursie zorga- 
nizowanym w roku 1949 w Warszawie przez Stowa- 
rzyszenie Elektryków Polskich. 

Całość książki składa się z dziesięciu wykładów, 
opracowanych przez fachowców z poszczególnych dzie- 
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dzin. Rozdział pierwszy, opracowany starannie, 
z uwzględnieniem nowych poglądów, przez inż. Z. Ka- 
rasińskiego, oraz rozdziały 7 — 10 zawierają ogólne 
wiadomości dotyczące działania prądu elektrycznego 
na organizm ludzki, porażeń i ratownictwa, statystycz- 
nych badań wypadków przy urządzeniach elektrycznych 
oraz ważniejszych przepisów obejmujących zagadnienia 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozostałe rozdziały 
(2—6) traktują kolejno o bezpieczeństwie pracy przy 
urządzeniach wewnętrznych wysokiego napięcia, na 
sieciach napowietrznych i kablowych wysokiego i ni- 
skiego napięcia tudzież o zabezpieczeniach przed pora- 
żeniami. Uderza wszakże w książce brak rozdziałów 
omawiających bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach 
niskiego i „średniego“ napięcia, podobnie jak ujmuje 
to rozdział drugi, pióra inż. Z. Hastermana, o urządze- 
niach wysokiego napięcia. Rozdziały te mają duże zna- 
czenie dla całego przemysłu. 

Nie chodzi tu o szukanie braków, by — jak zazna- 
czono w przedmowie Komitetu Bezpieczeństwa Pracy 
SEP — „posiąść wątpliwej wartości zadowolenie z sa- 
mego faktu ich znalezienia”, lecz — zgodnie z życze- 
niem wyrażonym w tej przedmowie — współdziałać 
w doskonaleniu wydawnictwa. Uzupełnienie tych roz- 
działów byłoby szczególnie ważne dła przemysłów hut- 
niczego i górniczego. 

Zagadnienia bezpieczeństwa pracy w urządzeniach 
niskiego i „średniego“ napięcia są szczególnie ważne 
ze względu na: 

1. poważną liczbę tych urządzeń znajdujących się 

w zakładach przemysłowych oraz na możność 
zetknięcia się z owymi urządzeniami ludzi mniej 


fachowych, co nie zdarza się przy urządzeniach 


wysokiego napięcia; 

2. duże trudności występujące tu o ile idzie o za- 
pewnienie dostatecznej ochrony przed porażeniami 
elektrycznymi. 

Oba wspomniane wyżej przemysły mają wiele po- 
mieszczeń, w których istnieje wzmożone niebezpieczeń- 
stwo porażeń elektrycznych. Niebezpieczeństwo to wy- 
stępuje z uwagi na: 

a. wilgotność pomieszczeń lub nasycenie parami 
i wyziewami żrącymi, nagromadzenie dużych mas 
żelaza, konstrukcji lub materiału przewodzących, 
przesycenie pyłem, niebezpieczeństwo pod wzglę- 
dem ogniowym lub wybuchowym; 

b. stosowanie urządzeń przeważnie na napięcie 
nazwane poprzednio „średnim“ 3X 500 V, bez 
uziemionego punktu zerowego; urządzenia te 
w myśl przepisów PN/E-10 należą wprawdzie do 
urządzeń wysokiego napięcia, jednakże ze wzglę- 
dów ruehowych nie da się tu w całej rozciągłości 
zastosować przepisów obowiązujących przy napię- 
ciach wyższych od 250 V względem ziemi, a sto- 
sowanych w praktyce dla napięć powyżej 1000 V; 

c. istnienie wielu napędów o stosunkowo dużej mocy 
(od 30 do 150 kW) na napięcie 500 V, rzadziej 
380 V, dla których trudno jest uzyskać przez 
samo uziemienie korpusu — dostatecznego zabez- 
pieczenia przed porażeniem ze względu na nie- 
możność otrzymania odpowiednio niskich oporów 
uziemienia ochronnego; uzyskanie niskich oporów 
uziemień ochronnych nastręcza nieraz trudności 
nawet w urządzeniach dołowych kopalń, co może 
się wydawać paradoksem; równocześnie należy 
podkreślić zupełny brak wyłączników ochronnych; 

d. dużą ilość urządzeń przenośnych na stosunkowo 
duże moce (spawarki, wrębiarki), przy których 
to urządzeniach zawsze istnieje zwiększone nie- 
bezpieczeństwo dla obsługi; 

e. skupienie na stosunkowo niewielkiej przestrzeńi 
urządzeń elektrycznych na różne rodzaje prądów 
zmienny, stały) i na różne napięcia (niskie, 
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„średnie i wysokie), z uziemionym i nieuziemio- 
nym punktem zerowym, oraz wykorzystanie szyn, 
uziemionych na dużej powierzchni, jako jednego 
z przewodników dla trakcji. 

Tych kilka luźnych uwag uzasadnia konieczność 
zwrócenia baczniejszej uwagi na przemysł, a nie wy- 
łącznie na energetykę (sieci i siłownie). Konieczne jest 
przy tym nawiązanie ściślejszej współpracy Komitetu 
Bezpieczeństwa Pracy SEP z przemysłem i wykorzy- 
stanie doświadczeń Stowarzyszenia Dozoru Kotłów 
i Wyższego Urzędu Górniczego, których to instytucji, 


nadzorujących bezpieczeństwo w urządzeniach ele~ 
ktrycznych, nie posiada — niestety — przemysł hut- 
niczy. 


Pomimo tych nielicznych braków książka jest nader 
pożyteczna i potrzebna dla spopularyzowania zagad- 
nień bezpieczeństwa pracy. . Inżynierowie i technicy 
zatrudnieni w ruchu znajdą w niej wiele wyjaśnień 
i cennych wskazówek praktycznych. 


E. Matula 


W.Pauli. Obszczije principy wołnowoj miechaniki 
(Zasady ogólne mechaniki falowej). Przekład z języka 
niemieckiego pod redakcją К. W. Nikolskiego. Gosudar- 
stwiennoje Izdatielstwo Tiechniko-Tieorieticzeskoj Litie- 
ratury. Moskwa — Leningrad 1947. Format АБ, 
str. 832, 

Jest to tłumaczenie jednego z rozdziałów dobrze zna- 
nego fizykom dzieła pt. „Handbuch der Physik* (wy- 
danie drugie, tom XXIV, rok 1938). Rozdział ów wy- 
szedł spod pióra wybitnego fizyka-teoretyka, laureata 
nagrody naukowej z fundacji Nobla, prof. dra Wolf- 
ganga Pauliego (ur. w Wiednu w 1900 r.) i stanowi” 
stosunkowo dość przystępny (w niektórych szczegó” 
łach nieco jednak przestarzały) wykład podstaw me- 
chaniki falowej, zawdzięczającej swe powstanie — 
będące równocześnie zmierzchem teorii Nielsa Bohra — 
tezie doktorskiej (Wydział Nauk Ścisłych Uniwersy- 
tetu w Paryżu, 1924 r.) L. de Broglie'a pt. „Recher- 
ches sur la théorie des quanta“, który w swej pracy 
wprowadził do fizyki pojęcie fal materii („les ondes 
de phase“) jako odpowiednik teorii kwantów świe- 
tlnych. 

Obecnie mechanika falowa zwana jest powszechnie 
mechaniką kwantową, rozróżnianie wszakże tych ter- 
minów ma uzasadnienie jedynie z historycznego punktu 
widzenia, są to bowiem synonimy, przez które rozumie- 
my teorie obejmujące ten sam zakres zjawisk i pro- 
wadzące do zgodnych z sobą wyników. 


J. Chmielowski 


W. Pauli. Relatiwistskaja tieorija elemientarnych 
czastie (Teoria relatywistyczna cząstek elementarnych). 
Przełożył z języka angielskiego E.L. Bursztejn pod 
redakcją J. A. Smorodinskiego. Gosudarstwiennoje Izda- 
tielstwo Inostrannoj Litieratury. Moskwa 1947. Format 
B5, str. 84. 

Tytuł oryginału, ogłoszonego w czasopiśmie Reviews 
of Modern Physies z lipca 1941 r. (tom XIII, nr 8, 
str. 208-—232), brzmi: „Relativistic field theories 
of elementary particles". 

Uzupełnienie (str. 72—83) omawianej tu przez nas 
książki, zatytułowane „Swiaz, spina i statistiki“ (Zwią- 
zek krętu elektronowego ze statystyką), jest tłumacze- 
niem części pracy prof. dra W. Pauliego wydrukowa- 
nej w czasopiśmie Physical Review z 1940 r. (tom 
LVIII, str. 116). i 

Przytoczone wyżej tytuły informują czytelnika 
w sposób zupełnie wystarczający o treści książki. 


J. Chmielowski 
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Myśl Współczesna. Rok 1951, nr 1. Prof. dr A. kości współczynnika mocy i jego poprawienia. — 
Schaff. O prawdzie absolutnej i względnej, — Mgr Inż. Т. Moskalewski. Podstawowe zasady mechaniczne- 
L.Grossfeld. Polskie państwo przedwrześniowe w służ- go łączenia aluminium. — Inż. I. Baran. Doświadcze- 
bie monopoli kapitalistycznych (część II). — Inż. J. nia radzieckie w zakresie nowoczesnego oświetlenia 


Minorski. Z pobytu delegacji architektów polskich 
w ZSRR. — А. Макатов. Pierwszy tom Dzieł Lenina. 
Mgr J.Jarosławski. Dziewiętnasty tom Dzieł Lenina. 


Wiadomości Chemiczne. Rok 1950, nr 7—8. W. Szy- 
balski, Kinetyka i mechanizm reakcji chemicznych. — 
Е. Mikulaszek. Podstawy immunochemii. — St. Sko- 
wron. Ogólne wiadomości о hormonach. — А.В. Ciepło 
rozpadu promieniotwórczego ciał w zamierzchłych epo- 
Кас geologicznych. 


Przegląd Techniczny, Rok 1951, nr 1. Orędzie no- 
woroczne Prezydenta R.P. Bolesława Bieruta do na- 
rodu polskiego. — А. Т.Т. Wspomnienie pośmiertne 
o profesorze dr. inż. М.Т. Huberze. — Inż. Н. Kra- 
jewski. Z zagadnień przyspieszonego opanowania no- 
wej produkcji, — Inż. J. Czarnowski, Koresponden- 
cyjne szkolenie kadr technicznych. — Inż. A. Towpik. 
Obróbka termiczna stali i stopów w niskich tempera- 
turach. — Inż. H. Borman. Zadymienie miast. — Inż. 
W. Gawlikowski, Mechaniczne zasilanie palenisk w pa- 
liwo przy pomocy sprężonego powietrza.-—Dodatki: 
Biuletyn Głównego Instytutu Dokumentacji Naukowo- 
Technicznej (rocznik II, nr 1). — Przegląd Bibliogra- 
ficzny Zagadnień Dokumentacji (rocznik I, nr 1). — 
Przegląd Bibliograficzny Metrologii (rocznik I, nr 1). 


Horyzonty Techniki. Rok 1950, nr 12. J. Kaczmarek. 
Powierzchnia szorstka czy gładka? — A. Dmuchow- 


ska. Zastosowanie mikrofilmów do dokumentacji, —. 


Prof. dy W. Wierzbicki. Badanie wytrzymałości mate- 
riałów konstrukcyjnych. — А. Т. Т. Profesor Maksy- 
milian Tytus Huber. — Rok 1951, nr 1. St. Kasper- 
kiewicz. Cement. — Inż. J. Lutosławski. Odlewy pod 
ciśnieniem, kokilowe, odśrodkowe, precyzyjne. — Zgon 
Akademika S.I. Wawiłowa. — Mgr inż. W. Urbano- 
wiez. Budowa kadłuba okrętu. — Inż. A. Bibiłło, Ele- 
ktronowy nos ratuje życie robotnika. 


Przegląd Mechaniczny. Rok 1951, rr 1. Prof. dr 
inż. M.T. Huber. O nazwę dla ważnej technicznie 
własności mechanicznej materiału. — Prof. dr inż. 
W. Moszyński. W sprawie nazw niektórych wielkości 
określających mechaniczne własności metali, — Prof. 
dr inż. R. Szewalski. Teoria mechanizmów. — Śp. Mak- 
symilian Tytus Huber. — Dodatki: Biuletyn Infor- 
macyjny Głównego Instytutu Mechaniki (rocznik II, 
nr 1). — Przegląd Bibliograficzny Mechaniki (rocz- 
nik II, nr 1). — Biuletyn Informacyjny Głównego 
Instytutu Metalurgii i Odlewnictwa (rocznik I, 
nr 7—8). 


Mechanik. Rok 1951, nr 1. Inż. J. Tymowski. Prze- 
туз metalowy w Planie 6-letnim. — Inż. W. Czyrski. 
Produkcja narzędzi tnących napawanych stalą szybko- 
tnącą. — Imż. T. Drążkiewicz. Regeneracja sprawdzia- 
nów przy pomocy twardych stopów. — Polscy mecha- 
nicy mówią po polsku. Frezy. — Inż. Z.M. Ruch ra- 
cjonalizatorski na Węgrzech. —  Pięćdziesięciolecie 
pracy zawódowej inż. Jana Piotrowskiego. 


Wiadomości Elektrotechniczne. Rok 1951, nr 1. Inż. 
St. Ostrowski. Drogi realizacji sześcioletniego planu 


w przemyśle elektrotechnicznym. — 4. A. Во. 
Zabezpieczenie od korozji podziemnych konstrukcji 
metalowych (doświadczenia ZSRR). — Inż. Т. Kuli- 


szewski. Podstawy elektrotechniki — Nr 2. Osiągnię- 
cia i tendencje rozwojowe elektroenergetyki radziec- 
kiej. — Inż, K.Pazdro. Proste sposoby określania wiel- 


zakładów pracy. — Inż. T.Kuliszewski, Podstawy 
elektrotechniki, — Inż. Z.Turłowski. Urządzenia 
elektrotechniczne, — Inż. M.Rzęcki Ratownictwo 


w razie porażenia prądem elektrycznym. 


Frzegląd Telekomunikacyjny. Rok 1950, nr 10 — 12. 
Ing. J. Górnicki. Trzydziesta trzecia rocznica Wielkiej 
Rewolucji Październikowej. — Dr inż. St. Ryżko. Radio- 
technika ogólna. — Mgr inż. St. Manczarski. Anteny 
i rozchodzenie się fal. — Mgr inż. A.Pilipowski, Roz- 
wój instytucji naukowo-badawczych w dziedzinie ra- 
diotechniki w Związku Radzieckim. — Dodatki: 
Przegląd Bibliograficzny Telekomunikacji (rocznik IX, 
nr 10—12). — Biuletyn Państwowego Instytutu 
Telekomunikacyjnego (rocznik IH, nr 10—12). 


Inżynieria i Budownictwo. Rok 1950, nr 12. Po- 
wstanie, rozwój, prace i dorobek Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa. — Prof. dr Е. 
Olszewski, Organizacja życia naukowego w ZSRR. — 
Z. Lenczewska i Z. Wasiutyński. Wacław Paszkowski 
(wspomnienie pośmiertne). — Dodatki: Przegląd 
Bibiiograficzny Budownictwa (rocznik II, nr 4). -— 
Biuletyn Instytutu Techniki Budowlanej (rocznik VI, 
nr 50). — Rok 1951, nr 1. Inż. Г. Niczewski. W spra- 
wie tematyki czasopisma „Inżynieria і Budowni- 
ctwo“, — Prof. dr Maksymilian Tytus Huber. — 
Dodatki: Biuletyn Instytutu Techniki Budowlanej 
(rocznik VII, пк 1-A). Zawiera on m. in. artykuł inż. 
H.Riessa pt. „Z prae Komisji Żużlowej Instytutu 
Techniki Budowlanej". — Przegląd i.Bibliograficzny 
Budownictwa (rocznik III, nr 1). 


Przegląd Budowlany, Rok 1951, nr 1. М. Małachow- 
ski i K. Jaworski, Na nowym etapie organizacji bu- 
downictwa w Polsce. — K. Jaworski, Nowy program 
Wydziałów Budownictwa Wieczorowych Szkół Inżynier- 
skich. — W. Bielski, Duża wystawa małej mechani- 
zacji. — R.Kontkiewicz. Próba koordynacji i norma- 
lizacji niektórych elementów urządzeń dźwigowych 
w „Mostostalu“. — К. Szaniawski, Stół wibracyjny 
Stal-KS2. — Nr 2. Pierwsza Warszawska Narada 
Naukowo-Techniczna Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa „Projektowanie — Wyko- 
nawstwo'. — Operatywne planowanie w  budowni- 
ctwie. — Inż. J. Adamus. Zagadnienie korozji kotłów 
wodnych centralnego ogrzewania. — Czym są i czym 
powinny być nasze czasopisma. 


Biuletyn Informacyjny Szkolnictwa Zawodowego. 
Rok 1950, nr 22—23. Mgr J. Dorożyński. Programy 
i podręczniki szkolne muszą być stale aktualizowane.— 
Imż. B. Dembiński. Praktyka warsztatowa a zakła- 
-dowa. — Nr. 24—25. Dr Т. Nowacki, Nowy system 
kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych. 


Życie Gospodarcze. Rok 1951, nr 1. 5. Kurowski. 


Możemy budować taniej. — Z. Muszyński. Wzmocnić 
opiekę nad wynalazczością pracowników. — W. Brus. 
O stanie nauk ekonomicznych w Polsce. — Е. Lipinski. 


Zadania nauki historii myśli ekonomicznej w Polsce. --- 
A. Grodek. O stanie i najważniejszych zadaniach histo- 
гіі myśli ekonomicznej w Polsce. — В. Minc. Kryteria 
efektywności inwestycji. — Н. Witkowski i K. Krygier. 
Z zagadnień organizacji zaopatrzenia materiałowego 
w przemyśle. 


J. Chmieiowski 
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Prasa wegierska, Wegierska Akademia Umiejętności 
wydaje pierwszy słownik techniezny rosyjsko-wegierski 
o nakładzie 10000 egz. Słownik ten zawierać będzie 
75 tys. wyrazów z różnych dziedzin techniki i przemysłu 
oraz odpowiedni skorowidz. 


Wytyczne dla prasy technicznej. Zarządzenie nr 278 
z dnia 11 października 1950 r. w sprawie doszkalania 
i szkolenia palaczy kotłowych. 

Departament Techniki PKPG wydał w związku 
z tym zarządzeniem pismo okólne, zezwalające przyjąć 
za podstawę szkolehia treść broszury inż. R. Boyego 
„Gospodarka cieplna w siłowniach parowych — wyty- 
czne oszczędnościowe”, wydanej nakładem Departa- 
mentu Kadr Szkolnictwa Zawodowego Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu, Warszawa w 1948 r. 

Zarządzenie nr 273 z dnia 2 października 1950 r. 
w sprawie powołania Komisji Jednostek Miar przy 


Głównym Urzędzie Miar, której zadaniem jest: opra- 
cowanie definicji wielkości fizycznych, opracowanie 
układu praktycznych jednostek miar, opracowanie 


układu legalnych jednostek miar w Polsce, opracowanie 
wniosków dotyczących uzupełnień i poprawek do Mię- 
dzynarodowej Konwencji Metrycznej, przy uwzględnie- 
niu zagadnień poruszonych we wnioskach delegacji 
radzieckiej, złożonych na IX Międzynarodowej Konfe- 
rencji Generalnej Miar w 1948 r., opracowanie zagad- 
nień z dziedziny metrologii zleconych przez Przewod- 
niczącego PKPG. 


Popularne monografie postępowych uczonych pol- 
skich. W celu popularyzacji postępowych tradycji nauki 
polskiej i zaznajomienia jak najszerszych mas pracu- 
jących z wkładem nauki naszej do światowego dorobku 
wiedzy, Prezydium Komitetu Wykonawczego I Kon- 
gresu Nauki Polskiej stwierdziło potrzebę ukazania się 
nakładem jednej z instytucji wydawniczych serii popu- 
larnych monografii postępowych uczonych polskich. 

Uważając za pożądane, aby wspomniane wydaw- 
nictwa ukazały się już podczas sesji I Kongresu. Nauki 
Polskiej, Prezydium zleciło Podsekcji Metod Populary- 
zacji Wiedzy przystąpienie do prac przygotowawczych 
w celu realizacji uchwały. 


Pracownie i laboratoria dla racjonalizatorów i ludzi 
pracy. W toku obrad Podsekcji Metod Popularyzacji 


Wiedzy pracującej w ramach I Kongresu Nauki Pol- 
skiej zwrócono uwagę na wielkie powodzenie, którym 
cieszą się nieliczne dotychczas laboratoria 1 pracownie 
naukowe, pozwalające robotnikom-raejonalizatorom 
i w ogóle ludziom pracy żądnym wiedzy, korzystać z od- 
powiednich przyborów i narzędzi oraz z fachowej po- 
mocy osób kierujących doświadczeniami. Wysunięto 
jako postulat, wymagający szybkiego urzeczywistnienia 
pokrycie całego kraju siecią tego rodzaju pracowni 
i laboratoriów. 


Zwiększamy produkcję tarcz ściernych. Właściwy 
rozwój nowoczesnych metod pracy, m. in. szybkościo- 
wego skrawania metali, obróbki kamienia, marmuru itp., 
hamowany był dotychczas niedostatecznymi ilościami 
tarcz ściernych, które produkowaliśmy w kraju w nie- 
wiełkiej ilości. Reszta pochodziła z drogiego importu. 

Główny Instytut Mechaniki opracował nową metode 
wyrobu tartez ściernych przez zastosowanie surowców 
krajowych. Naukowcy GIM opracowali i wypróbowali 
już recepturę wytwarzania z surowców krajowych 
spoiw, służących do wiązania tarcz tnących przy pro- 
dukcji tarcz. 

Wyrób tarcz ściernych w kraju ma przed sobą do- 
godne perspektywy rozwojowe, Polska jest bowiem 
krajem wyposażonym dostatecznie w złoża najważniej- 
szych surowców potrzebnych do fabrykacji tarcz Ścier- 
nych. Wytwarzamy u siebie również jeden z najtward- 
szych materiałów, tzw. elektrokcrund, z którego wyko- 
nuje się specjalne rodzaje tarcz ściernych wysokiej 
jakości. 

. Przejęte przez Państwo nieliczne i małe przedwo- 
jenne fabryki tarcz ściernych są obecnie rozbudowy- 
wane i unowocześniane, tak aby już wkrótce można było 
całkowicie pokryć nasze zwiększone zapotrzebowanie na 
te narzędzia. Budujemy również w kraju nowe wytwór- 
nie tarcz ściernych, które po uruchomieniu umożliwią 
nam pokaźne zwiększenie produkcji omawianych tarcz 
zarówno pod względem ilości jak i asortymentu. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, ze juź dziś pro- 
dukcja tarcz jest znacznie wyższa niż w Polsce przed- 
wojennej. Powiększa się stale asortyment i liczba rodza- 
jów tarcz w zależności od potrzeb rozwijającego się 
przemysłu. 


Artykuły drukowane w Hutnikuj są wyrazem indywidualnych poglądów autorów, które nie 
zawsze pokrywają się z zapatrywaniami Redakcji lub Wydawcy 
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Gwiazdkami, 
ne są publikacje znajdujące się w bibliotece Instytutu Metalurgii. 


obok porządkowych llayh artykałów. oznaczo= 


1. PODSTAWOWE NAUKI HUTNICTWA 


1—10* 541.8 K 1—3. 51 
Archipow M. Е, Pakszwier A. B.: Rozpuszczalność wo- 
ilorotlenków miedzi, cynku, kobaltu i niklu w ługu 
sodowym i amoniaku. „Rastworimost' gidrookisiej 
aa. cinka, nikiela i kobalta w jedkoj szczełoczi 

ANEL. «Żur.Prikład. Chim, t. 23, Nr 6, czerw. 
1950, 650, 7 str, 4 tab., 4 wykr., 13 poz. bibl. — 
REA nad określaniem rozpuszczalności, wodoro- 
tlenków Cu, Zn, Ni i Co w ługu sodowym i amoniaku 
wykazały, że najlepiej rozpuszcza się w nich Zn (ОН). 
Zaobserwowano, że w czasie rozcieńczania powstałych 
roztworów wodą wytwarzają się związki zespolone 
o różnym stopniu trwałości. K. P. 


1— 11% 669.71:541.135 K 1—3.51 
Kabanow В., Żak A.: „Szybkość rozpuszczania katodo- 
wo polaryzowanego aluminium. „Rastworienije alumi- 
nija pri katodnoj polaryzacji. DAN SSSR, t. 12, 
Nr 3, maj 1950, s. 531, 4 str., 1 wykr., 8 poz. bibl. — 


Szybkość rozpuszczania się aluminium, polaryzowane-' 


go katodowo prądem o gęstości 1—10 Afem2, w roz- 
tworach ШОН i NaOH jest znacznie wyższa od szyb- 
kości bezprądowego rozpuszczania . się aluminium 
w tychże roztworach. Wzrost szybkości rozpuszczania 


wywołany jest tworzeniem się na powierzchni alumi- о 


nium związku tlenku glinu z metalem alkalicznym 
wzgl. tworzeniem się powierzchniowego stopu: alumi- 
nium-metal alkaliczny (Li, Na, K). W. D. 


1—12* 541.135:539.2 - K 1—3. 51 
Zujew Jn. S.: Wpływ elektrolitów i powierzchniowo- 
aktywnych zwiazków dodawanych áo stezonych zawie- 
sin tlenku glinu w wodzie, na ich strukturalno-mecha- 
niczne właściwości. „Wlijanije dobawok elektrolitow 
i powierchnostno-aktiwnych wieszczestw na struktur- 
nomiechaniczeskije swojstwa koncentrirowannych suz- 
pienzij okisi alumijaw wodi‘, Kołłoid. Zur, t. 12, 
Nr 2, marz. kw. 1950, s. 114, 8 str, 6 wykr., 7 tab., 30 
poz. bibl. — Doświadczalnie stwierdzono, że najlepszy- 
mi peptyzatorami dla tlenku glinu okazują się pirofo- 
sforan sodu i saponiny. Do celów praktycznych, autor 
oprócz wyżej wymienionych związków, poleca stoso- 
„wanie HCI, АІС i FeClz. М, 5. 


1—13* 541.135.6 К 1—3. 51 
Łoszkariow М. А., Dziorow А. M.: Natura „wtórnych 
potencjałów" przy katodowym wydzieleniu metali. 


„O prirodie „wtornych potencjałow* pri katodnom wy-. 


dielenii mietałłow'. Żur. Fiz. Chim, t. 24 Nr 6, 
czerw. 1950, s. 731, 3,5 str., 2 tab., 2 rys, 8 wykr. 
9 poz. bibl. — Przegląd teorii, objaśniających zjawisko 
osadzenia metalu w postaci proszku z uwzględnieniem 
teorii, traktujących o powstaniu „wtórnych potencja- 
łów“, Zbadano krzywe polaryzacji katodowej na kro- 
plowej katodzie rtęciowej w wypadku redukcji jonów: 
miedzi, cyny, ołowiu, kadmu, srebra, rtęci i cynku oraz 
redukcji bromu i jódu do anionu i trójwartościowego 
żelaza do dwuwartościowego w ośrodkach kwaśnych 
i obojętnych z dodatkiem różnych soli i ciał powierz- 
chniowo aktywnych. Zdaniem autorów „wtórne poten- 
сјаіу“ odpowiadają redukcji jonu wodoru, а nie jonów 
zespolonych. M. P. 


GLIWICE, MARZEC 1951 NR 3 
2. SUROWCE I ICH PRZERÓBKA 
2—11 (o)* 622.773 K 1—3. 51 


` Bjórling G.: Obecny stan prażenia strumieniowego. 


„Ubęr den gegenwärtigen Stand der Schweberóstver- 
fahren.“ Erzmetali, t. 3, Nr 4, kw. 1950, s. 111, 
5 str., 2 rys., 5 tab., 9 poz. bibl. — Nowoczesne metody 
utleniającego prażenia rud siarczkowych: tzw. praże- 
nie w Stanie zawiesiny (suspension roasting) i tzw. 
prażenie błyskawiczne (flash roasting) oraz porównanie 
z prażeniem w piecach z trzonem. Stwierdzono, że 
prażenie strumieniowe posiada przewagę nad innymi 
metodami. Wspomniano również, że duże zalety posia- 
da prażenie sposobem fluidyzacji. W. M. 


2—12 (0) 622.765 K 1—3. 51 


Piaksin І. І: Oddziaływanie gazów na minerały. „Rol 
wozdiejstwija gazow па тіпіегаіу.“ Gor. Zur, t. 125, 
Nr 2, luty 1950, s. 32, 5,5 str, 3 wykr. — Działanie 
substancji flotujących na powierzchnię minerałów 
związane jest z sorpcją gazów, a w szczególności tlenu. 
Duży wpływ na proces i wydajność flotacji posiada 
wstępne. nasycenie miazgi gazami, przy czym najwyż- 
sze wzbogacenie w wypadku flotacji fosforytów otrzy= 
mano przy nasyceniu miazgi tlenem. Omówiono wyni- 
ki flotacji galenitów, pirytów, chalkopirytów, arseno- 
pirytów i innych przy nasycaniu miazgi powietrzem, 
tlenem, azotem. W badaniach ustalono również wpływ 
powietrza, tlenu 1 wody zawierającej rozpuszczony tlen · 
na wielkość kąta skrajnego. J. Ch. 


2— 13 (ż)* 622.116 K 1—3. 51 


Kowalskij £. A.: Sposoby zasilania urządzeń aglome- 
racyjnych. „Pitatielnyje sistiemy agłomieracionnych 
maszin,* Stal, t. 6, Nr 11—12, list. grud. 1946, s. 685. 
4 str., 5 rys. — Badania porównawcze pracy i konstruk- 
cji urządzeń zasilających wahadłowego i bebnowego 
przy aglomerowniach ruchu ciągłego, dały nowe do- 
wody słuszności stosowania urządzeń bębnowych, ulep- 
szonych w stosunku do typu Lurgi. К. R. > 


2—14 (2)* 622.34:622.77:543.6 К 1—3. 51 


Woskobojnikow W. G.: Zmiana składu rud'zelaznych ` 
przy ich wzbogacaniu. „Izmienienije sostawa żeleznych 
rud pri ich obogaszczenii.* Stal, t. 6, Мг 11—12, list. 
grud. 1946, s. 631, 4 str, 4 wykr., 2 poz. МЫ. — Przy 
wzbogacaniu rud żelaznych należy uwzględniać zmia- 
nę składu skały płonnej koncentratów, gdyż inaczej 
w pewnych wypadkach przy prowadzeniu procesu 
wielkopiecowego może powstać konieczność dodatku 
pewnych: topników, zwiększających rozchód paliwa. 
K. R. 


2— 15 (ż)* 622.75 (43) K 1—3. 51 
Goltz A.: Zadania przeróbki mechanicznej na mokro 
w. Galbecht. „Aufgaben der nassmechanischen Aufbe- 
reitung in Galbecht.' Stahl u. Eisen, t. 70, Nr 12, 
czerw. 1950, s. 505, 1,2,3 str. — Mokra przeróbka ubo- 
gich, gliniastych rud żelaza, która doprowadziła da: 
podwyższenia zawartości Fe w rudzie o 10,5%. Przez 
nieznaczną zmianę schematu przeróbczego uzyskana 
możliwości wzbogacania na tym urządzeniu rud twar- ` 
dych. Laboratoryjnie rozwiązano problem wzbogaca» ` 
nia szlamów, ale dotąd nie udało się jeszcze przenies 
wyników do praktyki. W. M. 


Nr. 3 


2. Surowce į ich przeróbką 

2—16 (n)* 622.77 К 1—3. 51 
Ketzlach М. Produkcja siarczanu amonu i tlenków 
manganu. „Production of Amonium Sulphate and 
Manganese Oxides.“ Min. Eng, t. 187, Nr 3, marz. 
1950, s. 391, 4 str, 8 wykr. 1 tab, 3 poz. bibl. — 
Próby wzbogacania metodą chemiczną ubogich rud 
manganowych (27% Mn). Otrzymano koncentraty man- 
ganu w postaci tlenków o zawartości 58% Mn przy 
ekstrakcji 80% i siarczan amonu jako produkt ubocz- 
ny. Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji stwier- 
dzono, że sposób ten jest opłacalny i może mieć prak- 
tyczne zastosowanie. W. M. 


2—17 (n)* 622.73 K 1—3. 51 
Zubariew $. N., Dzinczełaszwili K. P.: Rozdrabnianie 
rud manganówych. „Droblenije margancewych rud 
w kontusnych drobiłkach.* Gor. Żur. t. 125, Nr 2, lu~ 
ty 1950, s. 38, 1,5 str., 6 tab. — Doświadczalnie ustalo- 
no, że w wyniku rud kruchych rozdrabnienie w mły- 
„nach stożkowych nie napotyka na trudności, gdy wiel- 
kość kęsów była większa dwa razy od przewidzianych 
katalogami. Produkt otrzymany z młyna stożkowego 
jest bardziej równomierny co do wielkości, a straty 
mniejsze niż w łamaczach szezękowych lub młynach. 
walcowych. J. Ch. 


3. PALIWA I GOSPODARKA CIEPLNA 


3— 11* 622.14 K 1—3 51 
Abroksin A. А., Grigoriew S. M.: Wytwarzanie koksu 
z drobnymi dodatkami olejów. „Proizwodstwo koksa 
s mikrodobawkami masieł.* Stal, t. 6, Nr 9—10, 
wrześ. paźdz. 1946, s. 533, 4 str., 5 tab. — Stosowanie 
metody zwilżania namiaru węgla drobnymi dodatkami 
olejów pozwoliło podnieść jednorazowy wsad do pieca, 
bez przedłużenia czasu koksowania i bez pogorszenia 
jakości koksu. Uzysk produktów pochodnych znacznie 
wzrósł. Pewne trudności z wydajnością koksu można 
zmniejszyć przez zwiększenie w namiarze ilości węgli 
gazowych. K. R. 


3 -— 192% 621.311:621.385:662.613 K 1—3. 51 
Annett F. A.: Urządzenia elektronowe dla siłowni. 
Wskaźniki elektronowe zanieczyszczenia dymu. Cz. 2.. 
„Electronics for.the Power Engineer. Electronic Smoke- 
Density Indicators.' Part 2. Power, t. 94, czerw. 1950, 
Nr 6; s. 122, 2,3 str, 2 гуз, с.а. — Opisano sche- 
maty urządzeń elektronowych, opartych na zasadzie 
fotokomórki, z układami wzmacniającymi, dla wska- 
zywania stopnia zadymienia spalin. R. W. 


3—13* 622.749.2 К 1—3. 51 
Kowalski J.: Miał koksowy (koksik) i jego zużytkowa- 
nie. Prz. Górn, t. 6, Nr 7—8, lip. sierp. 1950, s. 383, 
10,5 str., 21 poz. bibl; — Omówiono możliwości zużyt- 
kowania miału kokśowego w zastosowaniu do opalania 
kotłów parowych, do przemysłowych procesów . che- 
miicznych, zgazowywania w czadnicach, jako dodatku 
do wsadu węglowego przeznaczonego do koksowania 
lub półkoksowania oraz brykietowania. Kalkulacje 
rentowności niektórych z podanych sposobów zużytko- 
wywania miału. F. B. 


3—14* 662 92:658.2 K 1—3. 51 
Kroms A.: Zużycie paliwa w połączonych zakładach 
przemysłowych. „Brennstofiverbrauch in Verbundbe- 
trieben.“ Technik, t. 5, Nr 4, kw. 1950, s. 160, 4 str., 
3. муЕг., 2 tab., 4 poz. bibl. — Matematyczny i wykre- 
ślny sposób określania zużycia paliw potrzebnego do 
wytworzenia zadanej ilości energii elektrycznej. Obli- 
czenia dowodzą celowości stosowania scentralizowane- 
go systemu zaopatrywania zakładów w eńergię, dają- 
cego niewątpliwie oszczędności w paliwie. F. B. 


PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY HUTWNICTWA 


1951 


3 — 15* 662.998 К 1—3. 51 
Laznovsky M.: Przenoszenie ciepła przez izolowane 
rurki o małych Średnicach. „Sdileni tepla isolovanymi 
trubkami malého prumeru.“ Paliva, t. 30, Nr 2, luty 
1950, s. 27, 2 str, 1 гуз., 3 wykr. — Obliczenia rentow- 
ności izolowania rurek o małych średnicach instalacji 
grzewczych z punktu widzenia zachodzących strat 
cieplnych. Wykazano, że stosowanie izolacji wysokiej 
jak również i gorszej jakości nie opłaca sie. W tych 
wypadkach wystarczającym jest zastosowanie powle- 
kania rurek farbą lub lakierem. F. B. 

3 — 16* 669.162.275.3 K 1—3. 51 
Berg P 1: Zużytkowanie gazu wielkopiecowego da 
wytwarzania pary. „Blast Furnace Gas Boosts Steam 
Flant Output.“ Ind. Heating, % 17, Nr 6, czerw. 
1950, s. 1010, 4 str., 5 fot. — Gaz wielkopiecowy, ucho- 
dzący dotychczas w powietrze w ilości ok. 70 000 m3;do- 
bę, został wykorzystany do opalania kotłów 11.5 atm, 
dla wytwarzania 90 t/h pary do napędu turboprądnicy 
о mocy 7500 kW. W. R. 

3-— 17* 621.18 K 1—3.51 
Ebierlin L. A.: Odwracanie cyrkulacji wody w grzej- 
nych kotłach pracujących sposobem przemieszywania. 
„Oprokidywanije cirkuljacii w wodogriejnych kotiel- 
nych rabotajuszczich ро schimie podmiesziwanija.* 
Prom. Energ, Nr 11, 1949, s. 12, 2 str, 3 rys, 
2 wykr. — Odwracanie cyrkulacji wodnej w sieciach 
ciepłofikacyjnych okazuje się korzystne z punktu wi- 
dzenia ekonomii nagrzewania, jak również zmniejszo- 
nej okresowo pracy pomp. Podano obliczenia zmiany 
wydajności pomp i ciśnień pomp w odniesieniu do 
instalacji pracującej bez odwracania wodnej cyrku- 
lacji. Schematy instalacji z odwracanym sposobem cyr- 
kulacji wody. F. B. 


4. URZĄDZENIA ZAKŁADÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 


4 — 10% 621.438:669.713 K 1—3. 51 
Siłownia gazowa dla huty aluminium. „Gas Makes Po- 
wer for Aluminium.“ Chem. Eng. t. 57, Nr 7, lip. 
1950, s. 102, 2 str. 6 fot. — Opis siłowni o mocy 


` 120 000 kW, wytwarzanej w 120 silnikach na gaz ziem- 


ny po 1000 kW. Każdy silnik posiada 11 cylindrów po- 
ziomych, ustawionych promieniowo dokoła pionowego 
wału. W. R. 

4—11* 663.632.4' K 1—3. 51 
Czernjawskij W. M.: Przeróbka urządzenia do zmięk- 
czania wody sodą i wapnem na wymiennik sodowy. 
„Pierewod sodo-izwestkowej wodooczistki na rabotu 
ро schiemie Na-kationirowanija. Za Ekon. Тор, 
t 7, Nr 3, marz. 1950, s. 29, 1,5 str, 2 rys. — Filtry 
kwarcowe przerobiono na wymienniki sodowe, przy 
zastosowaniu porowatych nasadek na rozdzielaczu wo- 
dy. Szczegółowy przepis sporządzania tych nasadek. 
R. W. 

4 -— 12% 656:650.11 K 1—3. 51 
Tichy J.: Transport wewnętrzny w zakładach przemy- ` 
słowych. Prz. Techn., t. 71, Nr 1—2, stycz. luty 1950, 


s. 84, 8,5 str. — Ogólne zasady organizacji transportu 
wewnętrznego, J. E. 
4 — 13% 621.16 К 1—3. 51 


Mallory В, C., Argue І. W.: Główne czynniki projek- 
towania siłowni parowych. „Basic Factors of Steam 
Power Station Design.“ Blast Fur, t. 38, lsr 7, Ир: 
1950, s, 812, 6 1/4 str, 3 гуз. 1 wykr., 2 tab. — Roz- 
patrzono kalkulację: stosowania przegrzewania między- 
stopniowego, układów regeneracyjnych podgrzewaczy 
wody, rozmieszczenia wyparek, ustawiania urządzeń 
obok «siebie lub wieżowo, stosowania zespołów 1 lub 2 
kotły па turbinę, centralizacji kontroli ruchu W. R. 


26 — 


1951 


5. MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE 


5— 11* 666.763.2 K 1—3. 51 
Radin W. W., Strielec W. M.: Formowanie skompliko- 
wanych kształtek z mas wieloszamotowych przy po- 
тосу ręcznego ubijania. „Formowka słożnych ognie- 
upornych fasonow rucznoj nabiwkoj iz mnogoszamot- 
nych mass.“ Ognieupory, t. 15, Nr 8, sierp. 1950, 
s. 248, -1,5 str, 3 rys., 1 tab. — Dla zmniejszenia ilości 
wybraków, dokładności wymiarów, a także polepsze- 
nia jakości skomplikowanych kształtek, formowanie 
ich powinno się przeprowadzać z mas wieloszamoto- 
wych, Omówiono krótko przygotowywanie mas i for- 
mowanie, W. S. 

5— 12% 666.63 К 1—3. 51 
Dobrowolskij I. S, Smirnowa К. А.: Nowe gatunki 
ceramicznych tworzyw porowatych. „Nowyj wid pori- 
stoj Кіетатікі,“ Stiekło i Kier, t. 7, Nr 8, sierp. 
1950, s. 18, 2 str.. 3 fot., 2 tab. — Sposoby przygotowa- 
nia filtrów aerolitycznych, ich zastosowanie i własno- 
ści. Przygotowuje się je z piasku z dodatkiem szkła 
wodnego. Temperatura wypalania ok. 900 C. W. 5. 


5 —13* 66.32 К 1—3. 51 
Kostecki J.: О uporządkowaniu eksploatacji kopalń се- 
ramicznych. Prz. Górn, % 6, (37), Nr 7—8, lip. sierp. 
1950, s. 410, 2 str. — Uzasadniono potrzebę wprowa- 
dzenia właściwej organizacji kopalń ceramicznych, 
przeanalizowania systemów eksploatacji surowców ce- 
ramicznych oraz usystematyzowania prowadzenia ba- 
dań i poszukiwań za złożami surowców. W. S. 


5 — 14* 666.35 :539.26 К 1—3. 51 
Kazda Ј.: Badania radiograficzne promieniami X w се- 
ramice. „Roentgenograficy pruzkum у keramice.“ S t a- 
vivo, $, 28, Nr 14, cervence 1950, s. 209, 4,5 str., 10 
fot. 5 rys., 3 tab. — Zasady badań radiograficznych, 
budowa kryształów, przyrządy i technika badań me- 
todą Debye-Scherrer'a. Omówiono ogólnie strukturę 
materiałów i możliwości zastosowania analizy radio- 
graficznej w ceramice. Przytoczono 10 zdjęć radiogra- 
ficznych najważniejszych materiałów ceramicznych 
A. O 


5— 15* 666.35 К 1—3. 51 
Lach V.: Obliczenia w ceramice. „Keramickć pocty.“ 
Stavivo, $. 28, Nr 9, kvetna 1950, s. 129, 3 str, cdn. 
— Celem ułatwienia i ujednolicenia obliczeń w prze- 
myśle ceramicznym podano typowe przykłady obliczeń 
a w szczególności obliczenie analizy sitowej, ilości wo- 
dy potrzebnej do wytworzenia plastycznego ciasta, 
wielkości skurczu liniowego na. skutek suszenia względ- 
nie wypalania, wielkości skurczu powierzchni, skurczu 
objętości, oznaczenia objętości przedmiotu niewypalo- 
nego, oznaczania nasiąkliwości i ciężaru właściwego. 
A. O. 


5— 16* 666.76:608 K 1—3. 51 
Chesters J. H.: Ostatnie роѕќеру w dziedzinie materia- 
łów ogniotrwałych. „Recent Progress in Refractories.“ 
Research, t. 3, Nr 7, lip. 1950, s. 303, 6 1;4 str., 
3 fot., 2 rys., 1 wykr., 1 mikrogr., 27 poz. МЫ. — Po- 
stepy, dokonane w ostatnich latach w dziedzinie ma- 
teriałów krzemionkowych, magnetvzowych, dolomito- 
wych, chromo-magnezytowych, węglowych i in. Pod- 
kreślono korzyści, jakie daje zmniejszenie w wyrobach 
krzemionkowych zawartości tlenków AJ, Ti i alkaliów 
poniżej 05%. Doniosłe postępy uzyskano w produkcji 
tlenku magnezu z wody morskiej, materiałów magne- 
zytowych о spoiwie forsterytowym oraz cegieł zasado- 
wych niewypalanych. W dziedzinie wyrobów сһгото- 
magnetvzowych. wyświetlono ostatnio istotę zjawiska 
ich pękania pod wpływem kolejnego utleniania i re- 
dukcji. Е. М. 


PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY HUTNICTWA Nr. 3 


6. WIELKOPIECOWNICTWO 


6 — 14* 669.162.22 K 1—3. 51 
Luban А. P.: Wpływ pewnych czynników na wielkość 
strefy spalania przed dyszami. „O wlijaniji niekoto- 
rych faktorow na wieliczinu zony gorienija pieried 
furmami,* Stal, t. 6, Мг 9—10, wrzes. paźd. 1946, 
s. 529, 3,3 str, 1 rys, 3 wykr, 1 tab. — Warunki 
normalnego biegu pieca ograniczają wielkość ważniej- 
szych czynników procesu, a przede wszystkim terape- 
raturę i ilość dmuchu. Ze względu na to, że takie same 
ograniczenie jest również możliwe w stosunku do tle- 
nu w dmuchu wzbogaconym, zachodzi konieczność 
zbadania tego zagadnienia na piecu doświadczalnym. 
K. R. 


6 — 15% 669.1:658.2 (485) К 1—3. 51 


Legendre M.: Zakład hutniczy w Lula (Szwecja). 
„L'usine siderurgique de Lulea (Sudóde).* Circ, Int 
Techn., t. 6, Nr 1, stycz. 1949, s. 6, 1,5 str. — W za- 
kładach w Lulea wytwarza się surówkę w elektrycz- 
nych wielkich piecach o zdolności produkcyjnej 80 t na 
dobę. Rudę przed załadowaniem do wielkiego pieca 
poddaje się redukcji wstępnej przy pomocy gazu wiel- 
kopiecowego, w oddzielnych piecach. Elektryczne wiel- 
kie piece zużywają 400 — 450 kg koksu, 2600 kWh oraz 
250 kg kamienia wapiennego na 1 tonę surówki W. S. 


8-— 16* 669.162.22:669.162.275.3 К 1—3. 51 


Mazanek Е.: Zaopatrzenie wielkiego pieca w dmuch 
i zużytkowanie gazu wielkopiecowego. Wiad. Hut, 
mieś., t. 6, Nr 7, lip. 1950, s. 25; 6 str, 6 rys. — Ilość 
i ciśnienie dmuchu do wielkiego pieca. Nagrzewnice 
Cowpera: opis, wymiary, konstrukcja, kratownica. 
Różne typy kratownic. Schemat pracy nagrzewnic. 
Gaz wielkopiecowy i jego 'oczyszczanie. Odpylnik 
wstępny, odpylnik wodny, oczyszczalnik elektrosta- 
tyczny, dezintegrator, odstojnik Dorra. A. O. 


6 —17* 669.162.53 K 1—3. 51 


Машу M. G.: Przyczynek do badań warunków pracy 
nagrzewnic Cowpera w hutnictwie. „Contribution а 
letude de l'utilisation des Cowpers dans la siderur- 
gie“ Circ, Inf. Techn, t 6 М 3, marz. 1950, 
s. 121; 195 str., 2 rys., 8 wykr., 5 tab., 7 poz. bibl. — 
Wyniki badań nad zależnością między temperaturą ` 
dmuchu a rozchodem koksu oraz nad wpływem tem- 
peratury dmuchu na zużycie gazu wielkopiecowego 
w nagrzewnicy i na jej wydajność. Wyniki tych ba- 
dań pozwalają na ‘wyznaczenie optymalnych warun- 
ków nagrzewania powietrza. Zasady gromadzenia 
ciepła w nagrzewnicach Cowpera oraz wpływ ustroju 
kratownicy na jego pracę. Ujęto graficznie wyszcze- 
gólnione zależności i podano wzory do obliczeń. Kilka 
praktycznych wskazówek odnośnie pracy nagrzewnic 
Cowpera. W. S. 


6 — 18* 669.162.26 K1—3. 51. 


Neustaetter K.: Warunki dla wybitnie dobrych wy- 
ników pracy wielkich pieców. „Conditions of Outstan- 
ding Blast Furnace Operation.“ J. Metals. t. 183, Nr 4, 
kw. 1950, s. 651; 4,5 str., 5 tab., 10 poz. БЕ — Opisy 
warunków pracy pieców о wysokiej wydajności. 
Wpływ rodzaju wsadu na wydajność pieców, 
z uwzględnieniem stosowania spieków. Piece, o któ- 
rych mowa, pracują na bardzo dobrych rudach. Wy- 
rażono twierdzenie, że jeden zły czynnik pracy pieca 
uniemożliwia: osiągnięcie dobrych wyników, nawet 
jeśli reszta czynników oddziaływuje dodatnio na bieg 
pieca. W. S. 


7. STALOWNICTWO 


7— 11* 669.183.21/.41:536.5 K 1—3. 51 
Glinkow M. A.: Ciepłotechniczne zagadnienia automa- 
tycznej regulacji pieców martenowskich, ,,Tieplotiech- 
niczeskije woprosy awtomaticzeskogo regulirowanija 
martenowskich pieczej.* Stal, t 6, Nr 11—12, list. 
grud. 1946, s. 642, 5 str, 1 wykr. — Skomplikowany 
przebieg procesów w piecu martenowskim ogranicza 
możliwość ich automatycznej regulacji. Regulacji pod- 
legają: obciążenie cieplne pieca (regulacja temperatu- 
ry sklepienia), ciśnienie w przestrzeni roboczej pieca 
i zmiana kierunku gazu i powietrza. Regulacja proce- 
su spalania i ciśnienia w przestrzeni roboczej powin- 
na przewidywać możność odręcznej korekty nasta- 
wienia przez piecowych. K. R. 


т — 12* 669.183 2/.4:669.018.23 K 1—3. 51 
Sieliwanow N. M. Tkaczenko IL A. Kisliczyn М. E.: 
Wytapianie stali automatowej w 185 t piecach marte- 
nowskich. „Proizwodstwo awtomatnoj stali w 185 t 
m.artenowskich pieczach.“ Stal, t. 6, Nr 11—12, list. 
grud. 1946, s. 636, 5,3 str, 1 rys, 8 wykr, 9 poz. 
bibl. — Duży wybrak wlewków o większym ciężarze 
na skutek pęknięć można znacznie obniżyć przez prze- 
dłużenie okresu świeżenia, przez zwiększenie, w ra- 
mach przepisów, zawartości w stali manganu i fosfo- 
ru oraz obniżając zawartość siarki i krzemu. Należy 
poza tym zmniejszyć szybkość odlewania stali do 
wlewnic oraz stosować wlewnice zbieżne ku górze. 
K. R. 


1— 18* 669.018.8:621.365(88.8) K 1—3. 51 
Proces wyrobu stali nierdzewnej o bardzo małej za- 
wartości węgla. (patent). „Procóde de fabrication d'a- 
cier inoxydable á tree faible teneur en carbone.“ Circ. 
Inf Techn., t. 6, Nr 1, stycz. 1949, s. 42, 1 1,4 str. 
-- Streszczenie opisu patentowego Alloy Research 
Corp. Istotą patentu jest sposób prowadzenia wytopu 
w piecu elektrycznym Heroulta dla uzyskania stali 
o zawartości 10 do 35% Сг oraz mniej niż 0.03, С 
z wykorzystaniem odpadków stali nierdzewnej. Przy- 
kład procesu w piecu 16 t. M. M. 


7 — 14* 669.183.2/.3:536.5 K 1—3. 51 
Creighton J. A.: Pomiar i kontrola tempreatury kąpieli 
martenowskiej. „Open Hearth Bath Temperature Mea- 
surement and Control.* J. Metals, t. 188, Nr 8, 
sierp. 1950, s. 980, 1 2 3 str., 1 rys., 2 poz. bibl. — Wy- 
niki stosowania termopary Pt-Pt Rh do pomiaru tem- 
peratury stali w piecu martenowskim. Topy, których 
temperatury mierzone były topami miękkimi i do ich 
świeżenia używano tlenu gazowego. Pomiar temperatu- 
ту podwyższył trwałość wlewnie о 70 do 88 %, zmniej- 
szył żużycie płyt odlewniczych z 7,0 kg na tonę stali 
do 4.5 kg na tonę stali, zwiększył uzysk we wlewkach 
z 89,79, na 96,8%. Koszt pracy i materiału na każdy 
odczyt wynosi 1,13 dolara. J. N. 


7— 15* 669.183.443 К 1—3. 51 
Kondo M.: Specjalny sposób wyrabiania stali w zasa- 
dowym piecu martenowskim (Proces „Hoesch“). „Мё- 
thode speciale de conduite de lćlaboration dans un 
fcur Martin Basique non basculant (procédé Hoesch).* 
Centre de Docum Sider., Nr 3-4-5, marz. kw. 
maj 1950, s. 120, 20 str., 1 rys., 13 wykr., 13 tab., 2 poz. 
bibl. — Proces Hoescha pozwala na przerób w piecu 
zasadowym martenowskim zwykłego wsadu na stal 
o zawartości 0,003 — 0,010% P oraz 0,009 — 0.012% S. 
Optymalne warunki wyrabiania są nastepujące: sto- 
pień zasadowošci pierwszego żużla około 2,0; stopień 
zasadowości drugiego żużla 4,5 — 6,0; zawartość Ca Ps 
w drugim żużlu 3,5 — 6,0%; zawartość Mn w kąpieli 
nie niżej 0,2%. К. R. 
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1—- 16* 669.183.2/.3 K 1—3, 51 
Bernard L., Ferry R.: Świeżenie tlenem w piecu mar- 
tenowskim. ,L'affinage á l'oxygćne au four Martin.“ 
Rev. Met, t. 47, Nr 8, sierp. 1950, s. 573, 9 str., 1 rys., 
7 wykr. 3 tab. — Podano opisy prób stosowania tlenu 
do świeżenia w piecach martenowskich. Omówiono za- 
chowanie się poszczególnych składników kąpieli stalo- 
wej podczas świeżenia tlenem oraz wpływ składu żu- 
2а na szybkość świeżenia. Podano zestawienie uzyska- 
nych wyników oraz omówiono wpływ stosowania świe- 
żenia tlenem na koszta i jakość produkcji stali. K. R. 


T= 17% 669.046.54 K T—3. 51 


Me Сапсе A.: Gazy i Stal. „Gases and Steel“ Iron 
Coal Trad. Rev. t. 150, Nr 4291, Czerw. 1950, 
s. 1289, 8,3 str. 1 fot., 1 rys, 9 wykr., 17 poz. bibl 
— Podano wykresy rozpuszczalności różnych gazów 
w żeliwie, przebieg krzepnięcia żelaza w atmosferze 
różnych gazów, źródła występowania gazów, metody 
zapobiegania i sposoby usuwania gazów z metali przed 
odlaniem i po odlaniu oraz powstawanie rys. J. N. 


7— 18* 669.184.14:546.22 K 1—3. 51 


Świeżeniem tlenem. „Oxygen Lancing.“ Iron Steel, 
t. 23, Nr 8, lip. 1950, s. 317, 3 str. 5 fot., 3 tab, — 
Przyczyny stosowania tlenu do świeżenia w piecach 
elektrycznych, a szczególnie do prowadzenia topów 
odzyskowych, oraz wyniki prób, prowadzonych przez 
dwie brytyjskie stalownie elektryczne. Przy wsadach 
składających się ze 100% złomu stali 18 8 uzyskiwano 
nawet 0,04% C w stali gotowej, przy czym odzysk 
chromu wynosił od 85—94%. Wyroby prowadzono w 
о o trzonach dolomitowych i magnezytowych 


T— 19* 669.18:546.22 K 1—-3. 51 


Shanahan C. E. A.: Zasadewy proces wytwarzania stali 
—przegłąd chemii fizycznej siarki. „Basic Steelmaking 
— a Survey of the Physical Chemistry of Sulphur.“ 
Iron Steel, +. 23, Nr 8, czerw. lip. 1950, s. 279---314, 
8,5 str., 1 rys, 7 wykr., 2 tab., 29 poz. bibl. — Pojęcie 
aktywności i wolnej energii oraz wzory na zmianę 
volnej energii przy odsiarczaniu stali w piecach хаса 
dowych. Omówiono jonową strukturę żużla, odsiar= 
czenie przy pomocy zasadowego żużla oraz w związku 
z tym podano szereg wyrażeń na określenie zasado* 
wości żużla i rozpatrzono je krytycznie. Wyniki eks- 
perymentalnych badań różnych badaczy nad zagad- 
nieniem odsiarczania stali. Zachowanie się gazowej 
siarki w układzie mefal-żużel. J. N. 


7 — 20* 662.753:662.5 K 1— 3. 51 


Сиде A. L., Hall J. В.: Spalanie гору — Palniki z koń- 
cówką do atomizowania w piecu martenowskim. „Oil 
Burning — Тір Atomizing Burners in the Open- 
Hearth Furnace.‘ J. Iron Steel, Inst. t. 165, Nr 4, 
sierp, 1950, s. 419, 11 str., 14 fot., 3 гуз., 3 wykr. 6 tab, 
1 poz. bibl. — Próby, przeprowadzone na 75 tonowym 
piecu martenowskim, celem porównania dwu typów 
palników z końcówkami do atomizowania, skonstruo- 
wanymi do zapewnienia kontroli atomizacji i kształtu 
płomienia. Stwierdzono, że aerodynamika strumienia 
płomienia, określona przez przepływy pary i ropy, ma 
znacznie większe znaczenie aniżeli wpływy konstruk» 
cji palnika. We wszystkich przypadkach do sprawnej 
pracy wymagane były takie same szybkości przepływu 
ropy i stosunek bary do ropy. Nasuwa się wniosek, że 
czynnikiem decydującym przy spalaniu była ilość рагу, 
zaś konstrukcja palnika posiada mniejsze гпасде а. 
J. N. 


1951 


8. ММА WYTWÓRCZOŚĆ METALURGICZNA 


8—9 (1)* 669.718.7 K 1—3. 51 
Sżakal Pal: Efekt anodowy przy elektrolizie tlenku 
glinu. „Az anódeffektus kryolith-timfółd olvadćkok 
elektrolizisćnel*. Banyaszati, t, 83, Nr 6, czerw. 
1950, s, 158, 2 str., 4 wykr., 2 tab. — Dalsze omówie- 
nie pracy Bielajawa o elektrolizie AlsO3; opisano i zi- 
lustrowano wykresami przebieg efektu w układzie 
natężenie — napięcie. Sposoby obliczania użytecznej 
gęstości prądu, przy której powstaje efekt. M.O. 
8-—10 (1)* 669.713.7 K 1—3. 51 
Szakal Pal: Efekt anodowy przy elektrolizie tlenku 
glinu. „Az anódeffektus kryolith-timföld olvadékok 
elektrolizisénél“. Bà nyàszati, t. 83, Nr 7, lip. 1950, 
s. 179, 3.5 str. 2 rys., 2 wykr., 4 tab., 12 poz. bibl. — 
Omówiono dalszy ciąg pracy Bielajewa o elektrolizie 
А}Оз. Mechanizm efektu anodowego na różnych ano- 
dach: weglowych, grafitowych i magnezytowych. 

М. 0. 
8—11 (* 669.712 K 1—3. 51 
Dr Gillemont Laszloó: O lepsze wykorzystanie we- 
gierskich boksytów. „Kisórletek a magyar bauxitok 
jcbb hasznosi tására“. Bąnyńszatićs, t. 83, Nr 
2-2, lut.-marz. 1950, s. 25, 8 str., 4 rys., 4 rys, 2 wykr., 
2 mikrogr., 2 tab. — Opracowane w laboratorium wy- 
niki przeróbki wysokożelazistych boksytów na tlenek 
glinu i metaliczne żelazo. Wyniki są zachecajace, jed- 
nik przed ostateczną decyzją należy przeprowadzić 
илегез prób w skali przemysłowej. М. О. 


8— 12 (n)* 541.8:546.711 K 1—3. 5! 
Agladze R.J. Legran A.E.: Elektrodowy potencjał 
manganu w roztworach wodnych. ,Elektrodnyj po- 
tencjał marganca w wodnych rastworach"*. Żur. 
Fiz. Chim. t. 24, Мг 9, wrzes. 1950, s. 1122, 6 str., 
8 tab. 8 poz. bibl. — Zmierzono potencjały elektroli- 
tycznego manganu w roztworach MnSo4, К›бо‹ 
Я (NHy)sSO4 o stężeniach 0,01, 0,1 i 1,0 п. oraz w mie- 
szaninie MnSo4--HeSo4 i. MnSO;+(NHx)2S0,. Stwier- 
dzono, że w roztworach KSO, potencjał manganu 
pe zależy od stężenia soli, w pozostałych wypad- 
kuch zależy od stężenia jonów manganu, wodoru 
1 amonu. Przesunięcie potencjału w obecności siar- 
czanu amonowego w kierunku wartości ujemnych 
ubjaśniono powstawaniem kationów zespolonych 
manganu i grupy NH; elektrycznie obojętnej w dwu- 
wartościowym zespole. M.P. 


0—13 ()* 669.713.7:546.21 
wpływ dodatków tlenków na przebieg elektrolizy 
alaminium. „Az oxidok viselkedése a  kryolith- 
turdóben es a kryolith-oxid olvadék elktromos veze- 

tókepessóge'. Bányászati, t. 83, Nr 1, stycz. 
1950, s. 15, 3 str, 1 rys. 6 wykr. 2 tab. — Omówiono 
pracę А.Т. Bielajewa nad badaniem układów po- 
awójnych kryolitu z tlenkami: SiO», WOs, TiO, MgO, 
F0, BaO, B»Os3, Als03, СаО, NasO. Wykresy tych 
układów, oraz wartości przewodnictwa elektrycznego 
poszczególnych stopów. M.O. 


9. ODLEWNICTWO 


9 — 20/0)* 669.136.018.8:621.74 K 1—3. 51 
Yhomson A. G.: Odlewy maszyn i urządzeń budovvia- 
nych. „Castings for Contractor's Plant“. Foundry 
Yrade J. t. 89, Nr 1771, 1950, s. 143, 5 str, 5 fot.— 
Opis cyklu produkcyjnego odlewni żeliwa typu ,Mee- 
henite“ oraz własności żeliwa, wykonywanych odle- 
'wów, urządzenia do topienia, rodzajów piasków 
do form i rdzeni, modelarni i pracy biura kontroli 
+eodukcji A.C. 


К 1—3. 51 


. Crystal Orientation“. 
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9-—21 (ż)* 621.746 K 1—3. 51 


‚ Hoar T.P., Atterton D.V.: Przenikanie ciekłego me- 


talu do ubitego piasku. „Penetration of Molten Me- 
tal into Compacted Sand“. J. Iron Steel Inst, 
t 166, Nr 1, wrzes. 1950, s. 1, 16,5 str., 4 rys., 18 wykr., 
19 mikrogr., 8 makrogr., 5 tab., 25 poz. bibl. — Ba- 
dania, przeprowadzcne nad czynnikami, wpływają- 
cymi na przenikanie metalu do ubitego piasku, ze 
szczególnym uwzglednieniem odlewania do form 
piaskowych metali żelaznych przy wysokiej tempe- 
raturze odlewania. Stwierdzono, że, aby mogło zajść 
wniknięcie metalu do formy, musi być osiągnięte 
krytyczne ciśnienie metalostatyczne, zwane „ciśnie- 
niem wnikania“ na powierzchni metal-piasek. Ciśnie- 
nie to jest proporcjonalne do napięcia powierzchnio- 
wego metalu i wzrasta ze zmniejszeniem wielkości 
ziaren piasku. J.N. 


9—22 (1)* 669.7.018:621.74 03 K1—3.51 
Helling W. Gassner К. Odlew wielokrotny. Pro- 
dukcja ciągła wałków i wlewków ze stopów lekkich. 
„Multiple Casting. Continuous Production of Eillets 
and Bars“. Met Ind, t. 77, Nr 21, lip. 1950, s. 215, 
3 str, 3 fot, 3 гуз. 2 tab. — Opis wlewnicy wielo- 
krotnej, pozwalającej na odlew ciągły równocześnie 
kilku wlewków o małych przekrojach z lekkich sto- 
pów. Wlewnica ogrzewana elektrycznie i połączona 
z rynną posiada kształt litery T i służyć może do odle- 
wania czterech wlewków równocześnie. Jako materiał 
do wyłożenia rynny służy вг: і w postaci wkładki do 
żeliwnej rynny. E. Z. 


9-—23 (o)* 621.744 K 1—3. Ф1 
Symonds Н. H.: Modele impregnowane. „Impregnated 
Patterns.“ Met. Ind, t. 76, Nr 22, czerw. 1950, s. 440; 
1 str, 3 mikrogr. — Badania nad użyciem żywicy do 
impregnacji drzewa na modele, celem utworzenia na 
nich powłoki odpornej na wilgoć. Proces ten zapobiega 
absorpcji wilgoci i wynikającym stąd wykrzywieniom 
modelu. J. N. 


10. PRZERÓBKA PLASTYCZNA 


10 — 15 (ż)* 621.946:669:15-194 К 1—3. 51 
Rossteutscher F.: Sposoby ułatwiające przeciąganie 
stali wysokostopowych. „Verfahren zur Erleichterung 
des  Ziehvorganges  hochlegierter Stähle“ Arch. 
f Metallkunde, t. 3, Nr 8, 1949, s. 282, 1,5 str.— 
Fosfatyzowanie ułatwia przeciąganie półwyrobów 
stalowych. Omówiono trudności występujące przy 
fosfatyzowaniu stali specjalnych, szczególnie chro- 
mo-niklowych, i metodę kwaszenia półfabrykatów 
w roztworze kwasu szczawiowego, chronioną paten- 
tem niemieckim. Е. Z. 


10— 16 (n)* 669.296-122 K 1—3. 51 
Hayes E.T., Diling E.D., Roberson A. H.: Przeróbka 
piastyczna cyrkonu. „Working Ductile Zirconium“. 
Steel, t. 126, Nr 16, kw. 1950, s. 82, 4% str. 1 fot., 
4.wykr, 3 mikfot. — Przeróbka na gorąco wlewka 
szczelnie zapakowanego w blachę stalową, następuje 
przy 850 С na młocie pneumatycznym, po czym wal- 
cuje sie przy temperaturze 650 C. Własności fizyczne 
cyrkonu, przerobionego plastycznie. E.Z. 


10—17 (2)* 669.14-413:548.78 K 1—3. 51 
Magnetyczna biacha stalowa. Obserwacią orientacji 
kryształów. „Magnetic Sheet Steel. Observation of 
Sheet Met Ind, t. 160, 
Nr 4285, kwiec. 1950, s. 976, 0,5 str. — Dwie nowo- 
opracowane metody optyczaego ustalenia orientacji 
kryształów blach transformatorowych pod mikrosko- 
pem polarograficznym. R. W. 
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10. Przeróbka plastyczna 

10—18 (0)* 621.975:657.47 K 1—3. 51 
Pomysłowe sposoby obniżania kosztów amortyzacji 
prasy. „Ingenious Methods of Reducing Press Main- 
tenance Costs“, Mod. Ind. Press, t. 12, Nr 3, 
тагт, 1950, s. 24, 2 str., 3 fot. — Około 90% uszko- 
dzeń prasy ma swoje źródło w złym zwalczaniu tar- 
cia, złych sprzęgłach i źle dobranym materiale na 
wały. Stosując odpowiednie smary, ustawiając sprzę- 
gła elektryczne i zastępując odlewy żeliwne staliw- 
nymi stopowymi można zmniejszyć wydatnie koszty 
utrzymania prasy. R.W. 

10—19 (n)* 621.946 K 1—3. 51 
Nowa ciągarka drutów z regulowaną szybkością beb- 


nów. „New Italien Wire - Drawing Machine. Block 
Control Features of the „Mil“ Wire Ind, t. 17, 


Nr 201, wrzes. 1950, s. 747, 2 str, 3 fot. 1 rys. —. 


Nowy typ ciągarki wielokrotnej z regulowaną szyb- 
kością poszczególnych bębnów, dzięki czemu przysto- 
sowuje się ona automatycznie do szybkości samego 
drutu przy pomocy urządzenia hamującego, znajdu- 
jącego się przy każdym bębnie. E.Z. 


10— 20 (n)* 621.916:621.89 K 1—3. 51 
Pokrywanie drutów stalowych ołowiem. „Lead Coa- 
ting Steel Wire“. Wire Ind, t. 17, Nr 201, wrzes. 
1950, s. 731, 1 str, — Przy głębokim tłoczeniu war- 
stwa ołowiu na stali pozwala na przeprowadzenie 
4—5 tłoczeń kolejnych bez żarzenia, natomiast przy 
przeciaganiu drutów stalowych pokrywanie olowiem 


nie jest celowe. Zostało ono zarzucone na korzyść. 


przeciągania na gorąco, przy którym osiąga się gnio- 
ty do 25% bez żarzenia. E.Z. 


10—21 (ż)* 621.774:621.96:621.992 K 1—3. 51 
Stamets W.K.: Automatyczne wykańczanie гиг. „Ач- 
tomatic Pipe Finishing“. Steel, $. 126, Nr 23, czerw. 
1950, s. 95, 2 str, 1 fot, 2 rys. — Zwiększenie pro- 
dukcji rur wymaga zautomatyzowania wykańczalni. 
Wywalcowane rury podaje się na samotok, i tnie się 
automatycznie na nożycy na żądaną długość. Po od- 
cięciu samotok: podaje rurę do gwintownicy. R. W. 

10 — 22 (0)* 621.771.2:531.2 K 1—3. 51 
Wusatowski Z.: Praca í moc w procesie walcowania. 
Prace Bad. GIMO, t. 2, Nr 3, wrzes. 1950, s. 213, 
54,5 str., 55 гуѕ., 18 tab. 51 poz. bibl. — Teoretyczne 
ujęcie pracy i mocy w procesie walcowania na podsta- 
wie dotychczas wyprowadzonych i stosowanych wzo- 
rów. Sposoby obliczania pracy i mocy w procesach 
walcowania na gorąco і na zimno, przy czym w pro- 
cesie walcowania na zimno uwzględniono wpływ roz- 
ciągania metalu. Przykłady obliczeń praktycznych. 


11. OBRÓBKA CIEPLNA 


11—11 (2)* 620.171.3:621.785.7 K 1—3. 51 
Jenicek L., Dlouhy V.: Wpływ czasu na odpuszezanie 
stali. „О vlivu casu na popousteni осей“, Hutn. 
Listy, t. 5, Nr 4, kwiec. 1950, s. 149, 65 str., 1 tab., 
17 wykr., 26 poz. bibl. — Poglądy różnych autorów 
na wpływ czasu na odpuszczanie stali, z uwzglednie- 
niem prac Strouhal'a i Barus'a ‚którzy pierwsi ba- 
dali to zagadnienie. Jako odpowiednik twardości mie- 
rzyli oni opór elektryczny i własności termoelek- 
tryczne. Wpływ czasu i temperatury przejawia się 
najczęściej w zmianach twardości. Na podstawie da- 
nych z literatury oraz badań własnych stwierdzono, 
że twardość może zmieniać się inaczej, aniżeli inne 
własności mechaniczne, oraz wykazano, że przy za- 
stosowaniu odpowiedniej temperatury i czasu odpu- 
szczania można otrzymać szczególnie korzystne włas- 
ności. To samo odnosi się do stałości wymiarów po 
hartowaniu. A.O. 


11— 12 (o)* 621.784.6 К 1—3. 51 
Adam W., Rosseau Е. В.: Nowoczesna obróbka ciepl- 
па. Piece solne. „Modern Heat Treating. І The Salt 
Bath“. Metal Progress, t. 57, Nr 3, marz. 1950, 
s. 832, 3 str., 2 fot. — Opis ogrzewania oporami umie- 
szczonymi w rurach ze stali ognioodpornej oraz ogrze- 
wania elektrodowego. Powstałe siły elektrodynamicz- 
ne powodują dokładne mieszanie kąpieli solnej, Za- 
lety pieców solnych. E.Z. 


11—13 (2)* 621.785.542 К 1—3. 51 
Naweslanie gazem pierścieni łożyskowych. „Gas Саг- 
burizing Bearing Races“. Machinery Lond., t. 77. 
Nr 1974, sierp. 1950, s. 234, 2 str., 3 fot. — Opis dzia- 
łania pieca Birlee w wytwórni kolejowych łożysk 
rolkowych. Piec wgłębny, o głębokości około 4 m 
z obiegiem atmosfery, ogrzewany rurami grzewczy- 
mi. Nawęglanie; gazem świetlnym z dodatkiem buta- 
nu. Temp. nawęglania 920 C. Trwanie cyklu opera- 
cji 20 — 80 godzin. Hartowanie bezpośrednio z pieca 
w oleju. Wydajność czterokrotnie większa niż przy 
nawęglaniu skrzynkowym. B.K. 


11—14 (ż)* 621.785.542 K1—3. 51 
Green E.J.: Analiza hartowania płomieniem. „An 
Analysis of. Flame Hardening“, Steel Proc, t. 36, 
Nr 9, wrzes, 1950, s. 455, 4,5 str., 4 fot, 3 rys. — Naj- 
lepszym materiałem do hartowania płomieniem są stale 
o zawartości 0,45 — 0,5% С oraz żeliwa szare і mo- 
dyfikowane. Omówiono stosowany do hartowania 
sprzęt, gazy, metody, temperatury, oziębianie i od- 


prężanie. Zanalizowano. korzyści obróbki cieplnej 
płomieniem. В.К. 
11—15 (ż)* 669.14:621.78:621,794 K 1—3. 51 


‚ Minkiewicz A.N.: Cieplno-chemiczna obróbka stali. 


„Chimiko-tiermiczeskaja obrabotka stali“. Gosudar- 
stwiennoje Nauczo-Tiechniczeskoje Izdatielstwo Ma- 
szinostroitielnoj Litieratury, 1950, str. 420, 255 гуз. 
75 tab. — Książka przeznaczona jest dla inżynierów 
i techników pracujących w zakresie obróbki cieplnej 
i cieplno-chemicznej stali, oraz może służyć jako 
podręcznik dla studentów szkół technicznych. Treść 
obejmuje najważniejsze procesy obróbki stali, szero- 


‚Ко stosowane w nowoczesnym przemyśle maszyno- 


. wolframem, wanadem, 
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wym: nawęglanie, azotowanie, cyjanowanie, alitero- 
wanie, oraz procesy nasycania dyfuzyjnego chromem, 
krzemem, cynkiem, borem, berylem, molibdenem, 
niklem, kobaltem, tytanem. 
cyrkonem, tantalem i manganem. Temat jest uięty za- 
równo od strony teoretycznej (prawa dyfuzji, che- 
mizm procesów, wpływ różnych czynników na bieg 
procesu), jak i praktycznej (technologia, piece i urzą- 
dzenia pomocnicze). Szczegółowo omówiono strukturę 
i własności stali po. obróbce. Książka może oddać 
duże usługi technikom polskim, przed którymi. 
w związku z zaplanowanym rozwojem przemysłu ma- 
szynowego, stoi zadanie pogłębienia wiedzy z dziedzi- 
ny cieplno-chemicznej obróbki stali i znaczne rozsze- 
rzenie zakresu jej stosowania, w oparciu o najnow- 
sze osiągnięcia naukowe i doświadczenia praktyki. 
М. К. 


11—16 (2)* 621.785.542 К 1—3. 51 
Jnskeep Н. V.: Nowe maszyny do hartowania płomie- 
niem. „New Machines for Flame Hardening.“ Steel 
Proces, t. 36. Nr 2, luty 1950, s. 91; 6 str., 10 fot., 
1 mikrogr. — Opis hartowania płomieniem gazowym 
przy pomocy Jnowoczesnych maszyn hartowniczvch. 
Hartowanie skomplikówanych elemeńtów w produkcji 
masowej jest całkowicie zautomatyzowane i regulowa- 
ne przy pomocy precyzyjnych przyrządów elektroni- 
kowych. Liczne przykłady produkcyjne i wyniki prak- 
tyczne. B, K, 
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11. Obróbka cieplna 

11—17 (2)* 669.14.018.7:669.046.562 K 1—3. 51 
Przywrócenie węgla w odwęglonej stali, „Carbon Re- 
storation for Steel“ McGraw Hill Dišg., t. 5, Nr 11, 
list. 1950, s. 20; 2 str., 2 fot, 1 wykr. — Stale odwe- 
glone powierzchniowo można doprowadzić do właści- 
wego stanu przez odpowiednią obróbkę cieplną w at- 
mosferze nawęglającej. Krótkie omówienie procesu. 
В. К. 


11—18 (р)* 669.2/.8:621.78 К 1—3. 51 
Кіпѕеу Н. У.: Obróbka cieplna metali nieżelaznych. 
„Heat Treatment of Non-Ferrous Metals. Can. Met, 
t. 18, Nr 5, lip. 1950, s. 11, 6 str, 5 fot. — Najczęściej 
stosowanymi obróbkami cieplnymi dla metali nieżelaz- 
nych są: wyżarzanie rekrystalizujące i utwardzanie wy- 
dzieleniowe. Omówiono: odprężania, wpływ zimnej 
przeróbki plastycznej, oraz wpływ wielkości ziarna 
na rekrystalizację i wzrost ziarna; utwardzanie wy- 
dzieleniowe w licznych stopach przemysłowych, czyn- 
niki dyfuzji i wydzielania. Kilka przykładów praktycz- 
nych z obróbki miedzi i jej stopów. B. K. 


12. METALURGIA PROSZKÓW 


12—11 (o)* 621.775.74/.621.979 К 1—3. 51 
Mosthaf E.. Projektowanie matryce Фа metalurgii 
proszków. „Designing Dies for Powdered — Metal 
Parts“. Machinery, t. 77, Nr 1974, sierp. 1950, 


5. 227, 7 str, 8 rys. — Celem należytego zaprojekto-. 


wania matrycy do prasowania proszków, niezbędne są 
następujące dane: rodzaj materiału (brąz, żelązo,. mo- 
siądź lub inne proszki), konieczne ciśnienie prasowa- 
nia, stopień wypełnienia matrycy proszkiem luźno za- 
sypanym, rozszerzalność prasówki przy wypchnięciu 
jej z matrycy, skurcz lub spęczenie w czasie spieka- 
nia i konieczne tolerancje. Dane te umożliwiają wybra- 
nie odpowiedniej matrycy pod względem kształtu, 
wymiarów i materiału, odpowiedniej prasy i sżcze- 
gółów konstrukcyjnych. Przeanalizowano szereg kon- 
kretnych przypadków i podano sposoby rozwiązań. 
Artykuł ciekawy, poruszający temat stosunkowo rzad- 
ko omawiany w prasie technicznej. W. В. 


12—12 (1)* 669.721-492 K 1—3. 5] 
Busk R., Leontis T.: Przetłaczanie stopowych prosz- 
ków magnezu. „The Extrusion of Powdered Magne- 
sium Alloys“. J. Metals, t. 188, Nr 2, 1950, s. 297, 
10 str., 1 rys., 14 mikfot., 9 tab., 19 poz. bibl. — Opra- 
cowano metodę. bezpośredniego przetłaczenia prosz- 
ków magnezu i dodatków stopowych przez matryce. 
Urządzenie przeiłaczające umieszczone jest w piecu, 
umożliwiającym utrzymanie odpowiedniej tempera- 
tury. Stosowano prasę hydrauliczną poziomą o na- 
cisku 500 t. Proszki magnezu i stopów magnezu otrzy- 
mywano metodą atomizacji (rozpylania), Badano wła- 
ściwości mikrostruktury prętów przetłoczonego mag- 
nezu, oraz prętów wyżarzonych. Szczególną uwagę po- 
święcono badaniom korozji morskiej tych 
Uzyskano wyniki zupełnie zadawałające. Praca jest 
bardzo ciekawa i zawiera rzadko spotykane dane co 
do własności magnezu i jego stopów uzyskiwanych 
metodą metalurgii proszków. R. W. 


12— 13 (n) 621.775.75:620.172.251.2 K 1—3. 51 
Nowy materiał metalo-ceramiczny niewrażliwy na 
gwałtowne uderzenie temperatury, 
No Problem for New Metal-Ceramic". Steel, t. 127, 
Nr 6, sierp. 1950, s.'88, 1 str., 1 fot, 1 mikrogr. — No- 
` wy materiał spiekany z chromu i АО; okazał się 
bardzo odpornym na utlenianie przy wysokiej tempe- 
raturze oraz niewrażliwy na gwałtowne zmiany tem- 
peratury. W. R. 


stopów. 


„Thermal Shock. 
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12 — 14 (o)* 539.213 К 1—3 51 
Shaler А.: Kinetyka procesu spiekania. „Seminar on 
the Kinetics of Sintering“. Met. Transact., t. 1, 
Nr 1, 1949, s. 796, 19 str., 2 rys., 14 wykr. 2 mikfof. — 
Na podstawie badań przebiegu procesu spiekania, 
kształtu pór przed spiekaniem i zmian w nich zacho- 
dzących w czasie spiekania wyciągnięto wniosek, że 
napięcie powierzchniowe metalu w stanie stałym nie 
wiele różni się od napięcia powierzchniowego metalu 
stopionego, i jego siły są w stanie spowodować zmia- 
ny gęstości prasówki w czasie spiekania. Zbadano za- 
gadnienia deformacji w czasie spiekania. Wzory ma- 
tematyczne, na podstawie których można z góry okre- 
ślić najodpowiedniejsze parametry spiekania: tempe- 
raturę, czas, wielkość ziaren proszku i ciśnienie jego 
prasowania. Dyskusja nad teorią autora z udziałem 
wielu teoretyków metalurgii proszków. W.R. 


12 — 15 (о)* 621.775.75:621 81 К 1—3.51 
Części maszyn wytwarzane metodą metalurgii prosz- 
ków — Metody ich wyrobu. „Metal Powder Parts — 
Selection Factors" Prod. Eng. t. 21, Nr 6, czerw, 
1650, s. 104; 1 str. 1 rys. — Krótki ptzegląd spieków 
stosowanych na części maszyn, ich własności, toleran- 
cje i opłacalności, Charakterystyczne przykłady kształ- 
tek, nadających się do wyrobu metodami metalurgii 
proszków. W. R. 


13. OBRÓBKA MECHANICZNA 
13 — 10 (o)* ® 621.542:657,47 к 1—3. 51 
Massot D.: Uchwyty pneumatyczne jako istotny czyn - 
nik wzrostu wydajności i zmniejszenia kosztów włas- 
nych. „Le brigade pneumatique facteur de l'accrois= 
sement de la productivité et de la diminution du prix 
de revient“. Mach. Mod., t. 44, Nr 487, luty 1950, 
s. 23, 3 str, 3 fot. — Przy użyciu samocentrujących 
uchwytów pneumatycznych można zyskań znaczne 
skrócenia czasu zamocowania i zluzowania części 
w porównaniu ze zwykłymi uchwytami. Z przyto- 
czonych przykładów wynika, że możliwym jest na- 
wet .ріесіокгоіпе skrócenie czasu. Opisano zalety 


uchwytów pneumatycznych i ich właściwe zastoso- 
wanie. H. Z. 


18—11 (0)* 621.51 K 1—3. 51 
Bilik Sz.: Ścierno-cieczowa obróbka powierzchni czę-. 
ści maszyn i narzędzi. „Abraziwno-żidkostnaja obra- 
botka powierchnostiej dietalej maszyn i instrumien- 
ta“. Stanki i Instr, t. 21, Nr 9, wrzes. 1950, s. 9, 
4 str., 1 fot., 1 гуз., 10 wykr. — Konstrukcja urządzeń 
do obróbki mcehanicznej powierzchni części przy ро- 
mocy strugi cieczy, zawierającej materiały ścierne, 
oraz wyniki badań wpływu, jaki wywierają na wy- 
dajność obróbki i gładkość powierzchni: zawartość 
materiałów ściernych w cieczy, czas działania, ziar- 
nistość, kąt pochylenia strugi w stosunku do obrabia- 
nej powierzchni, odległość końca dyszy od powierzch- 
ni części oraz wielkość ciśnienia sprężonego powie- 
trza. H. Z. 

13 — 12 (o)* 621.941 KÉ 1—3. 51 
Własow A.: Urządzenie do chwytania i odprowadza- 
nia odpryskujących wiorów przy szybkościowym to- 
czeniu żeliwa і brązu. „Ustrojstwo dla uławliwanija 
i otwuda otletajuszczej strużki pri skorostnom to- 
czenii czuguna i bronzy“. Stanki i Instr, t. 21, 
Nr 8, sierp. 1950, s. 32, 1.5 str., 3 fot, 2 rys. — Do- 
tychczas stosowane środki nie zabezpieczają w dosta- 
tecznym stopniu pracowników ani maszyn. Opis kon- 
strukcji prostych przyrządów chroniących należycie 
tokarza i pracowników, znajdujących sie w pobliżu 
cbrabiarki przed wiórami. Przyrząd odprowadza pow- 
stające przy toczeniu wióry, dzięki czemu unika się 
zanieczyszczenia i niszczenia obrabiarki H. Z. 


Nr. 3 


13. Obróbka mechaniczna 

18—13 (о)* 621.946 К 1-—3. 51 
Wolskij 5., Charin І: Przeciąganie ze zmniejszonym 
Gporem skrawania. „Protiażki s poniżennym usilijem 
riezanija*, Stankii Instr. t. 21, Nr 9, wrzes. 1950, 
s. 33, 1% str., 4 rys, 1 tab. — Zwiększenie ilości ła- 
imaczy wiorów zmniejsza w znacznym stopniu орогу 
skrawania. Konstrukcja, metoda obliczania i wyniki 
badań przeciągaczy. Wydajność obróbki wzrasta o 70% 
przy użyciu opisanych przeciągaczy, a jednocześnie 
zmniejsza się o 45% zużycie stali szybkotnącej na na- 
rzędzia. H. Z. 


13 — 14 (0)* 621.941 K 1—3 51 
Wasiliew G.: Wykonanie tłoczonych nakieików. „Ci- 
netrowanie wałow  wydawliwaniem'. Stanki 


i Instr. $. 21, Nr 8, sierp. 1950, s. 36, 1 str., 2 rys— 
Konstrukcja przyrządów do wstępnego wiercenia 
{ wytłaczania na prasie nakiełków w wałkach o śred- 
nicach od 4 do 50 mm. Nakiełki te są bardzo trwałe 
wskutek utwardzenia powierzchni, są współosiowe, 
o dokładnym kształcie. H. Z. | 


14. OCZYSZCZANIE | WYTRAWIANIE 
POWIERZCHNI 


14—6 ()* K 1—3. 51 
Meyer W. R,. Brown S. H.: Oczyszczanie, trawienie 
chemiczne i polerowanie aluminium. „Cleaning, Et- 
ching, Chemical Folishing and Brightening of Alu- 
minium", Proc. Am. Е1ес{тор1а{егв“5ае. 36 (1949) 163-91, 
Chem. Abstr. t. 44, Nr 15, sierp. 50, s. 6742-d. — 
У. р. . a 


144—7 (2) | К 1—3. 51 
Charlesworth P. A.: Przemysłowe elektrolityczne po- 


jerowanie stali nierdzewnych. „The Commercial Еес-` 


trolytię Polishing of Stainless Steels“. J. Electrodepo- 
sitors'tech. Soc., t. 26/1950/11, Chem, Abstr, t. 44, 
Nr 15, sierp. 50, s. 6742-b. — W. D. 


15. SPAWANIE I INNE SPOSOBY ŁĄCZENIA 
METALI 


15—10 (o)*: 621.791:608 (47) K 1—3. 51 
Nikitin W. P.: Przodująca rola radzieckiej nauki i tech- 
niki w rozwoju spawalnictwa. „Wieduszczaja го] so- 
wietskoj nauki i tiechniki w razwitii swarki*. Awtog. 
Dieło, t. 21, Nr 9, wrzes. 1950, s. 3, 4 1/4 str. — Spra- 
wozdanie na Wszechzwiązkowej Konferencji poświę- 
conej metodom zwiększenia wydajności spawania. Roz- 
wój spawalnictwa w Rosji począwszy od Pietrowa 
Bernardosa і  Sławianowa pierwszych pionierów 
tej gałęzi techniki. Rozwój metod spawania prądem 
zmiiennym oraz radzieckiego budownictwa urządzeń 
spawalniczych: spawarek i transformatorów, udosko- 
nalenia technologii spawania osiągnięte przez radziec- 
kich nowatorów stachanowskich. W dziedzinie auto- 
raatyzacji podkreślono przodującą role spawalniczej 
techniki radzieckiej — dzięki działalności A.N.US S.R. 
i zakładów produkcyjnych. Nowa metoda łączenia me- 
tali, która wpłynie również na dalszy rozwój spawania 
łukowego. Radzieccy specjaliści spawalnictwa opraco- 
wali podstawy teoretyczne dotychczas zaniedbane na 
zachodzie, dotyczące aparatury dla wszystkich metod 
spawania elektrycznego. Zagadnienie szkolenia kadr 
i drogi dalszego rozwoju. M. M. 


15— 11 (2)* 621.791.5:669.14.018.8 K 1—3. 51 
Cięcie tlenem stali nierdzewnych i żeliwa. Prz. Spa- 
ма1п., t. 2, Nr 5—6, maj-czerw. 1950, s. 96, 8 str., 
9 fot., 7 rys., 1 tab. — Cięcie stali nierdzewnych i żeli- 
wa przeprowadza się przy użyciu topników. Opis me- 
tody i zastosowania cięcia, jak również zmian struk- 
tury i składu chemicznego metalu wskutek cięcia. J. E. 
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15 — 12 (0)* 621.791:338.984 К 1—3. 51 
Pilarczyk I.: Spawalnictwo w ramach Planu 6-ietniego. 
Prz. Spawaln, t. 2, Nr 3—4, marz. kwiec. 1950, 
5. 41, 2 3/4 str. — Sposoby realizacji rozwoju i postępu 
w dziedzinie spawalnictwa w Planie 6-letnim. Pod- 
stawowymi czynnikami są: prace naukowo-badawcze, 
współpraca teoretyków z przemysłem, unowocześnie- 
nie sprzętu, opracowanie norm wykonawczych i od- 
biorczych, szkolenie kadr, utworzenie ośrodka doku- 
mentacji przy Instytucie Spawalnictwa, oraz współ- 
praca z fachowcami zagranicznymi przede wszystkim 
Z S.R.R. J. Е. | 


15 —13 (ż)* 621.791.052: 666.14.018.29 (021) К 1 — 3. 51 
Szszeciński Z. Węgrzyn Z.: Zagadnienie spawalności 
stali budowlanej K 52, Prz. Spawalan, t. 2, Ur 7-8. 
lip. sierp. 1950, s. 122, 7 str. 1 fot, 1 rys, 8 wykr. 
1 tab., 5 poz. bibl., 1 mikrogr. — Powstanie pęknięć 
w spawanych konstrukcjach budowlanych, wykona- 
nych ze stali K 25, spowodowało badania nad spa- 
walnością tej stali. Metody badania spawalności, wy- 
kryte przyczyny powstawania pęknięć, oraz sposoby 
uniknięcia, głównie: przez wyżarzanie normalizujące 
stali przed spawaniem, oraz dodatek aluminium do 
0,08%. J. E. 


16. STRUKTURA I JEJ BADANIA 


16—11 (o)* 620.11 K 1—3. 51 
Soboliew N. O., Rutowskij B. N., Gonczarow G. S., An- 
drianowa K.W.: Nowy sposób inkludowania szlifów 
metalograficznych. „Nowyj mietod izgotowlenija mie- 
talograficzieskich szlifow“. .Zaw. Жай, t 16, 
Nr 9, sierp. 1950, s. 1134, 1 str., 1 fot. — Do inkludo- 
wania próbek metalograficznych użyto masy winelo- 


wo-styrenowej. Przeprowadzone róky szlifowania 
i trawienia dały pozytywne wyniki. J. Ch. 
16-— 12 (o)* 548.5:532.1 К 1—8. 51 


Conyers Herring.: Dyfuzyjna lepkość polikrystalicz- 
nego ciała stałego. „Diffusional Viseosity of a Policry- 
stalline Solid“. J. Appl P hys., t. 21, Nr 5, maj 
1950, s. 437, 8 str., 5 гуз., 1 wykr., 1 tab., 15 mikfot., 
15 poz. bibl. — Przeprowadzono próby celem potwier- 
dzenia sugestii R. N. Nabarro, jakoby kryształy 
drogą samodyfuzji miały możność zmiany swojej 
orientacji dla zmniejszenia zewnętrznych naprężeń 
ścinających. Zjawisko to tłumaczyłoby pełząnie me- 
tali przy bardzo wysokich temperaturach i małych 
naprężeniach zewnętrznych. Otrzymano pewne dane 
potwierdzające powyższą teorię. W. Z. 


16— 13 (o)* 681.4:537.5 K 1—3. 51 
Prince E.: Rozwiązanie zagadnienia mikroskopu pro- 
mieni X. „The Resolving Power of an X-Ray Micros- 
cope“. J, Appl Phys., t. 21, Nr 7, lip. 1950, s. 698, 
1 str., 1 rys. — Przedstawiono zasadę budowy mikro- 
skopu rentgenowskiego, opartą na wzorze podanym 
przez Kirkpatrick'a i Baez'a oraz korzyści, jakie daje 
to rozwiązanie, Wartość rozdzielcza tego mikrosko- 


pu jest rzędu 2000 A. B.Z. 


16—14 (о)* 621.385 K 1—3. 51 
Ellis S.G. Laboratoryjne ulepszenie mikroskopu 
elektronowego RCA typ EMC. „Laboratory. Modifi- 
cations in the RCA Model EMC Electron Micros- 
cope“. Rev. Sci. Instr, t. 21, Nr 3, marz. 1950, 
s. 255, 3 str., 2.fot., 1 rys. — Ulepszenia polegają па 
zredukowaniu. otworu anody, a tym samym zreduko- 
waniu działańia termicznego na próbkę. Asymetrię 
soczewek obiektywu usunięto przez kompensację. 
Zdjęcia ilustrują ulepszone działanie mikroskopu. 

Z. В. 
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17. FIZYCZNE BADANIA I WŁASNOŚCI 


17-—12 (0)* 536.41 К 1—3. 51 
Schreck C.: Pomiar liniowego współczynnika rozsze- 
rzalności cieplnej ciał stałych na zasadzie pemiaru po- 
jeraności. „Die Abmessung der linearen Warmedehn- 
zahl von festen Körpern nach dem Kapazitśtsverfa- 
hren“. A. T. M. У 9211-2, Nr 173, czerw. 1950, s. 69, 
2 str., 2 rys., 3 poz. bibl. — Opis aparatu do pomiaru 
rozszerzalności ciał stałych na zasadzie pomiaru po- 
jemności elektrycznej. Urządzenie stosowano do þa- 
dania rozszerzalności materiałów ceramicznych do 
temperatury 800 C. Podano dwa rozwiązania kształ- 
tu kondensatorów. L. К. 


17— 13 (о)* 669.018.5:669.011 K 1—3. 51 
Sestak B., Jenicsk L.: Magnetyczne własności jako 
czynnik pomocniczy przy badaniu metali i stopów. 
„Magnetickć vlastnosti jako pomucka ke studiu kovu 
a slitin“. Hutn. Listy, t. 5, Nr 4, kw. 1950, s. 155, 
7,5 str., 10 rys., 10 wykr., 3 fot., 2 tab., 20 poz. bibl.— 
Wpływ temperatury, składu chemicznego, przemian 
fazowych i struktury na własności magnetyczne me- 
tali i stopów oraz sposoby pomiaru tych własności. 
Opis zasady działania wag magnetycznych różnych 
typów, jak termomagnetometr Chevenard'e, waga 
magnetyczna Langego, Мс Keehan'a, przyrządy do 
pomiaru zmian własności magnetycznych, spowodo- 
wanych przemianami fazowymi i fluksometry i in. 
A.O. 


17 — 14 (o)* 621.365:620.172.251.2 
Alberman K.: Mały wysokopróżniowy piec do wyso- 
kich temperatur. „A Small High-Temperature High- 
Vacuum Furnace“. J. Sci Instr, t. 27, Nr 10, paźdz. 
1950, s. 250, 2,5 str., 1 fot., 2 rys, 1 tab. — Opis małe- 
go próżniowego piecyka oporowego do 2500 C przy 
ciśnieniu 10-4 — 10-5 mm Hg do ogrzewania małych 
ilości (kilku gramów) materiału. Element grzejny 
stanowi spirala wolframowa. Szczegóły konstrukcyjne 
pieca oraz układu chłodzącego i wytwarzającego 
próżnię. Temperaturę mierzono pirometrem optycz- 
nym wycechowanym przy pomocy punktów krzep- 
nięcia niklu, rodu i irydu. LK, 


18. POMIARY, REGULACJA, PRZYRZĄDY 


18 — 9% 539.52:537.7:629.13 К 1—3. 51 
Girard J. Deliere M.: Nowy sposób użytkowania 
ekstensometrów oporowych. Zastosowanie do prób 
podczas lotu, „Nouveau Proaśde d'utilisation des 
straingages. Application aux essais en vol“. Techn. 
Mod., t. 42, Nr 1-2, stycz. 1950, s. 8, 4 str. 2 fat, 
7 wykr., 1 poz. bibl. — Nowy sposób wykrywania 
4 rejestracji zmian oporu ekstensometrów oporowych, 
dostosowany do prób w czasie lotu. Rejestracja na- 
stępuje na drodze optycznej, przy zastosowaniu czu- 


łego galwanometra różnicowego silnej konstrukcji, 
bez stosowania wzmocnienia. L. K. 
18 — 10* 621.317:536.3 K 1—3..51 


Kazakowa E: Wyznaczanie temperatury elementu 
z drutu ogrzewanego prądem zmiennym. „Opriediele- 
nije tiemperatury prowołocznogo elemiente, nagre- 
wajemogo pieremiennym tokom“. Zaw. Łab. t. 16, 
Nr 3, marz., 1950, s. 373, 2 str, 2 rys. — Sposoby 
pomiaru temperatury elementu grzejnego zasilanego 
prądem zmiennym. Pomiar temperatury sprowadza 
się do dokładnego wyznaczenia oporu. Podano sche- 
mat pomiarowy przy użyciu amperomierza i wolto- 
mierza wysokiej klasy, schemat przez porównanie 
z oporem wzorcowym, schemat mostkowy i potencjo- 
metryczny. Г. К, 


ramy 


Castro R: 


K 1—3. 5% 
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18-—11%. 536.5 K 1—3. 51 
Нецѕе W.: Termometr gazowy. „Gasthermometer“. 
A T MJ, t. 172, Nr 172, maj 1950, s. 56, 2 str. 1 rys., 
4 poz. bibl. — Konstrukcja termometrów gazowych 
przy stałym ciśnieniu i stałej objętości. Przedyskuto= 
wano kwestię poprawek przy dokładnych pomiarach 
temperatury. L. K. 


18 — 12* 536.5 (44) K 1—3. 51 
Stosowanie zanurzeniowej termopary 
w stalowni, „Immersion Thermocouple in French Steel 
Plant“. Met Progress, t. 57, Nr 2, luty 1950, 
s. 210, 0,5 str., 1 poz. bibl. — Krótka notatka na te- 
mat doświadczeń przy stosowaniu termopary platy- 
nowej do szybkiego pomiaru temperatury płynnej 
stali. L. K. 

18 — 13* 533.7:531.7 К 1—3. 51 
Van Vugt F.C.L.: Metoda pomiaru przepływu ma- 
sowego gazów lub cieczy w zamkniętych przewo- 
dach. „Method for Measuring the Mass Flow of Ga- 
ses or Liquids in Closed-Duct Systems“. Eng. Dig, 
t. 11, Nr 5, maj 1950, s. 177, 5 str. 2 гуз., 2 wykr. — 
Teoria i wyniki badań 2 prototypów przepływomie- 
rzy dla pomiaru przepływu masowego płynów, nieza- 
leżnie od zmian masy właściwej płynu i pulsacji. Me- 
toda polega na pomiarze różnicy ciśnień w dwóch 
strugach płynu, utworzonych przez wirujący krążek. 


R. W. 
19. MECHANICZNE BADANIA 
I WŁASNOŚCI 
19—9 (п)* 669.4-462:539.43:620.178.6 ЕК 1—3. 51 


Mc Keown "T. Hopkin I М. T.: Próby pełzania 
i zmęczenia rur wyciskanych z ołowiu i stopu oło- 
wiu. „Creep and Fatigue Tests on Commercially 
Extruded Lead and Alloy Ріреѕ.“, Metaliurgia, 
$. 41, Nr 243, 1950, s. 135, 8и str, 3 wykr., 2 fot. 
5 mikfot., 3 tab., 30 poz. bibl. — Badania metalogra- 
ficzne rur ołowianych wkrótce po wyciskaniu i po 
dwu latach oraz próby na pełzanie. Własności na 
pełzanie są bardzo czułe na warunki wytwarzania. 
Wpływ dodatków stopowych na pełzanie nie może 
być zbadany na materiale, który został wyciśnięty 


na prasach przemysłowych, ponieważ warunki wy- 
twarzania nie są stałe. cdn. Z.B. : 
19—10 (ż)* 539.521.56:669.14 К 1—3. 51 


Potak I.A., Saczkow W.W.: Wpływ wielkości ziarna 
ferrytu na wytrzymałość żelaza i stali w warunkach 
kruchego złomu. „О wlijaniji razmiera zierna fierrita 
na procznost* żeleza i stali pri chrupkom razruszie- 
nii“. Żur. Tiech. Fiz, t. 19, Nr 3, 1949, s. 399, 
9 str, 1 гуз., 3 wykr., 8 mikfot., 2 tab., 6 poz. bibl — 
Przy temperaturze płynnego azotu przeprowadzona 
próby rozciągania żelaza Armco, o różnych wielko- 
ściach ziarna, oraz różnych stali węglowych i stopo- 
wych o strukturze ferrytyczno-perlitycznej w stanie 
znormaliżowanym. Temperatura płynnego azotu oka- 
zuje się wystarczająca dla przejścia żelaza i stali 
w stan kruchy. Można zatem, z wyników próby roz- 
ciągania, określić opór rozerwania ściślej mówiąc 
opór, jaki materiał stawia naprężeniom normalnym. 
Doświadczenia wykazały, że zasadniczym czynni- 
kiem, wpływającym na wytrzymałość żelaza i stali 
w warunkach kruchego złomu, jest wielkość ziarn 
ferrytu. Zmniejszenie wielkości ziarn ferrytu zwięk- 
sza wytrzymałość w warunkach kruchego złomu. Na- 
tomiast opór ścinania prawie nie zależy od wielko- 
ści ziarna ferrytu. Wyniki prób są zgodne z wynika- 
mi  obliczonymi па podstawie wyprowadzonego 
wzoru teoretycznego, podającego zależność między 
wytrzymałością żelaza w warunkach kruchego zło» 
mu a wielkością ziarna ferrytu. B. B. 


33 — 
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20. KOROZJA I ZABEZPIECZENIE METALI 
PRZED KOROZJĄ 

20—11 (1)* 666.293 K 1—3. 51 
Fraser R.P., Cianchi А. L, Conuor J.M.: Pokrywa- 
nie lekkich stopów powłokami szklistymi. „The 
Vitreous Enameling of Light Alloys“. Shet Met 
Ind., t. 27, Мг 277, maj 1950, s. 451, 9 str., 2 fot. 
3 wykr. 7 Тай, 6 poz. bibl. — Emaliowanie szkli- 
stymi powłokami posiada duże zalety z punktu wi- 
dzenia praktycznego i ekonomicznego. Omówiono me- 
chaniczne tworzenie sie szklistej emalii na stopie 
aluminiowym oraz zachowanie się powłok tego ro- 
dzaju w różnych warunkach cieplnych, chemicznych 
Ир. A.M. 

20 — 12 (o)* 620.193.12 K 1—3. 51 
Roich ILŁ.: Pionowe rozmieszczenie fotoaktywnych 
cząstek wydzielających się na metalach wskutek ko- 
rczji atmosferycznej. „Wiertikalnoje  raspiedielenije 
fotograficzeski-aktiwnych czastic, wydielajemych mie- 
tałłami pri atmosfiernoj korrozii*. DAN SSSR, 
t. 70, Nr 2, stycz. 1950, s. 253, 3 str, 2 wykr. 1 poz. 
bibl. — Badanie zależności D = f (h) (gdzie D-optycz- 
na gęstość wyznaczona metodą fotometrycznych po- 
miarów efektów działania powierzchni metalu na 
kliszę fotograficzną nachyloną do powierzchni meta- 
lu pod ściśle określonym kątem, h-odległość poszcze- 
gólnych punktów kliszy fotograficznej od powierzch- 
ni metalu), dla różnych metali (Al, Mg, Zn) oraz dla 
metalu o różnej obróbce powierzchni (piłowanie, 
szmerglowanie, wytrawianie) wykazały, że: a) w przy- 
padku różnych metali, skład wydzielanych cząstek jest 
jednakowy, natomiast ich ilość wydzielania w jednost- 
ce czasu jest różna, b) w przypadku metalu o róż- 
nej obróbce powierzchni, ilość cząstek wydzielających 
się w jednostce czasu jest niejednakowa, zależna od 
wielkości aktywnej powierzchni. Matematyczne prze- 
liczenia stwierdzonych zależności doprowadziły do 
wniosku, że ilość cząstek w miarę wzrostu odległości 
od powierzchni metalu maleje wg funkcji wykładni- 
czej. D.W. 

20 — 13 (ż)* 620.193.12 K1—3 51 
. Preston J. В. 51.: Przyspieszone badania zjawisk ko- 
rozji atmosferycznej. „А Simple Form of Accelerated 
Atmospheric Corrosion Test“. J. Iron Steel Inst, 
t. 165, Nr 3, lip. 1950, s. 287, 3 str., 7 poz. bibl. — Ar- 
tykuł dyskusyjny, omawiający zjawiska korozji at- 
rnosferycznej występującej w stalach różnego typu, 
metody badań tych zjawisk oraz wyniki. A. M. 


21. BADANIE SKŁADU CHEMICZNEGO 


21—12 (o)* 669.018 :669.778 К 1—3. 51 
‚ Bertiaux L.: Oznaczanie arsenu w metalach i stopach. 
„Dosage de larsenic dans les métaux et alliages“. 
Chim. Analyt, t 32, Nr 11, list. 1950, s. 269, 
4 str., 4 tab., 4 poz. bibl. — Kilka odmian aparatów 
do destylowania arsenu w postaci AsClz i metody 
oznaczania objętościowego arsenu jodem, bromianem 
lub nadmanganianem potasu. Spis odczynników, ich 
stężenia i sposoby przygotowania, oraz obliczanie za- 
wartości arsenu. M.P. 
21—13 (ż)* 546.72:545.81 К 1—3. 51 
Stockdale D.: Oznaczanie Zelaza za pomocą dwuchro- 
mianu. „The Estimation of Iron by Dichromate“. 
Analyst, t. 75, Nr 888, marz.. 1950, s. 150, 293 str.. 
1 wykr., 2 рог. bibl. — Zbadano szereg wskaźników 
stosowanych przy oznaczaniu żelaza w rudach za po- 
mocą dwuchromianu. Stwierdzono, że najlepszym 
wskaźnikiem jest dwufenyloaminosulfonian baru ze 
względu na ostrą zmianę barwy i niezmienność wyni- 
ków przy miareczkowaniu w różnych warunkach. 

E. W. 
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21—2 (0)* 585.83, (02) K 1—4. 51 
Сап ег С.: Praktyczna spektroskopia, „Practical Spec- 
troscopy.* Practical Spectroscopy, Hilger i Watts Lid, 
118 poz. bibl, — Bardzo ogólnikowy tytuł tej książki 
wprowadza w błąd czytelnika, który spodziewa się 
w niej znaleźć szereg praktycznych wskazówek odno- 
śnie rozwiązywania zagadnień spektroskopowych. Tym- : 


„czasem większość rozdziałów poświęcona jest pracy па 


jednym instrumencie, produkowanym zresztą przez 
wydawcę książki, f-mę Hilger. Spektrometr dla pomia- 
rów długości fal — jak brzmi nazwa tego instrumentu 
— jest narzędziem, które ze względu na szklaną optykę 
ma bardzo ograniczony zakres zastosowań. Autor po- 
ruszył jednak szereg zagadnień, z jakimi zetknąć się 
można w praktyce spektrograficznej w ogóle. Wspo- 
minając o lampach sodowych, kadmowych, rtęciowych 
i cynkowych jako źródłach światła oraz o zasadzie dzia- 
łania pryzmatu Abbego, stanowiącego podstawowy 
element optyki jego instrumentu, autor omawia pro- 
ces fotograficzny i sposób oświetlania spektrografu, by 
przejść dalej do techniki pomiarów długości fal. Dru- 
gi rozdział traktuje o spektrochemicznej analizie jako- 
ściowej, trzeci o analizie ilościowej. Nieco szerżej omó- 
wiono  spektrometrię absorpcyjną i podczerwoną. 
Wspomniano o widmach Ramana i monochromatorze 
ulirafioletowym, by wreszcie podać pokrótce teorię 
powstawania widm. Ostatni rozdział dotyczy interfe- 
rometrów. Mimo pewnych niewątpliwych wartości, 
książką ta nie stanowi wprowadzenia do zapowiedzia- 
nej w tytule praktycznej spektroskopii. W. КІ. 


22. KONTROLA PRODUKCJI 


22 — 10 (0)* 620.179.152:546.432:546.883.546.73 K 1—3. 51 


Dulti J.U., Tenney G.H., Withrow J.E.: Rad, tantal 
182 i kobalt 60 w radiografii przemysłowej, „Radium, 
Tantalum 182 and Cobalt 60 in Industrial Radio- 
graphy“. Non Destr. Test, t. 8, Nr 3, 1949-50, s. 9, 
3 str, 5 гуз. 3 wykr. 9 poz. bibl. — Badano możliwo- 
ści zastosowania *zotopu tantalu 182 i kobaltu 60 w ra- 
diografii przemysłowej, porównując ich własności 
z radem. Stwierdzono, że promieniowanie Ta 182 za- 
chowuje się podobnie jak Rd. Kobalt 60 ma dużą in- 
tensywność promieniowania. Promieniowanie Co 60 
і Ta 182 daje dobre wyniki przy prześwietleniach. 

Z. B. 
22—11 (0)* 621.179 К 1—3. 51 
Hand T. R., Falk C. J.: Kontrola jakości: nowe pole do 
zastosowania przyrządów pomiarowych, „Quality Con- 
trol: A New Field tor Instrumentation“. Gen. Electr. 
Rev. +. 53, Nr 7, lip. 1950, s. 20, 3,5 str., 1 fot., 3 rys., 
3 wykr. — Szczegółowy opis i zasada działania nowego 
przyrządu, zwanego wskaźnikiem kontroli jakości, któ- 
ry wykazuje w sposób ciągły natychmiastowe zaburze- 
nia w produkcji przez podawanie wielkości odchylenia 
od tzw. „górnej granicy kontrolowania“. Przyrząd skła- 
da się z dwu części, z których jedna zlicza całkowitą 
ilość produkcji, a druga ilość wybraków i podaje go- 
towy wynik. J. N. 


22—12 (о)* 539.16:67/68 К 1—3. 51 
Marvin P.: Zastosowanie ciał radioaktywnych w prze- 
myśle. „Engineering Applications of Radioactive Mate- 
rials“. Non Destr. Test, t. 8, Nr 8, 49,50, s. 25, 
8,5 str., 2 fot, 1 wykr., 3 tab. 18 рох. bibl. — Ciała 
promieniotwórcze otrzymywane wskutek reakcji jądro- 
są nowym narzędziem badań nieniszczących 
w przemyśle. Podano mechanizm reakcji jądrowych, 
podstawy zastosowania ciał promieniotwórczych oraz 
przegląd wybranych zastosowań przemysłowych. Z. В. 
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23. MATERIAŁY I ICH WŁASNOŚCI 
23—8 (2)* 669.11-419:624.9:538.2 К 1—3. 51 
Edmundson D.: Przegląd cech blach o specjalnych wła- 
snościach magnetycznych oraz ich zastosowanie w kon- 
strukcjach. „A Review of the Properties of Magnetic 
Sheet and Its Use m Engineering". Sheet Met. Ind, 
t 26, Nr 266, czerw. 1949, s. 1199, 7 str. 2 fot, 3 rys. 
3 wykr. — Olbrzymi wzrost zapotrzebowania na bla- 
«һу transformatorowe, do budowy silników i innych 
urządzeń, narzużił konieczność opracowywania no- 
wych procesów wytwórczych, celem zmniejszenia 
-stratności. Na tym polu osiągnięto znaczny postęp wy- 
-zyskując anizotropię krystaliczną Баев. wałcowanych 
na zimno i poddanych następnie specjalnym орега- 
jom cieplnym. Z.W. 


23—9 (n)* 538.1:689.255 К 1—3. 51 
Liwszic B.G., Łepuk A.B.: Wysokokobaltowe stopy 
na magnesy trwałe. „Wysokokobaltowyje spławy dla 
postojannych magnitow'*. Stal, t. 6, Nr 9-10, wrzes.- 
paźdz. 1946, s. 584, 7,5 str. 7 wykr, 5 tab. 16 poz. 
‘bibl. — Badania stopów z zawartością 12--18% Co, 
о wysokiej koercji, potwierdziły wzrost własności 
tych stopów po obróbce cieplnej i ustalenie pola mag- 
'netycznego. Zaobserwowano przy tym wzrost pozo- 
stającego wzbudzenia przy nieznacznym zwiększeniu 
„siły koercji. Zwiększenie zawartości kobaltu od 12 
do 24% wywołuje zwiększenie pozostającego wzbu- 
dzenia od 8100 do 13000 gaussów. K.R. 


23— 10 (2)* 669.141.241:669.26 K 1—3. 51 
Dubrow N. F.: Budowa i własności stali nieuspokojo- 
mych z podwyższoną zawartością chromu. „Struktura 
iswojstwa kipiaszczej stalispowyszennym sodierżani- 
jem chroma.“ Stal, t. 6, Nr 2, luty 1946, s. 85, 3 23 
str., 1 fot., 1 rys., 1 mikfot., 3 tab., 7 poz. bibl, — Przy 
stosowaniu do wsadu pieca martenowskiego złomu 
„z zawartością ch'omu, otrzymuje się stal nieuspokojo- 
ną często o podwyższonej zawartości chromu (powyżej 
0.15%). Podano warunki (gorące odlewanie i obniżenie 
zawartości manganu w stali), przy których zawartość 
chromu może być zwiększona nawet do 0.47% bez szko- 
dy dla jakości stali. К. R. 


24. ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW 


"24 — 7% 669.715 K 1—3. 51 
Emód Gyula: Stopy aluminiowe gatunku AI-Mg-Si. 
„Al-Mg-Si ötvözetü lemezeg felhasználása körül sze- 
rzett tapasztalatok“. Bányászati, t. 83, Nr 9, 
wrzes, 1950, s. 215, $ str., 2 гуз., 1 wykr. 2t ab., 6 poz. 
bibl. с. а. — Układ Al-Mg-Si oraz własności wytrzy- 
małościowe stopów Al-Mg-Si przy podwyższonych 
temperaturach. Podano jako górną temperaturę pra- 
cy tych stopów 170 C. Walcowanie blach i prasowa- 
nie rur z tych stopów. М. О. 

24 — 8* 669.35:669.22-426 К 1—3. 51 
Pearson B.M.: Drut ze stopu miedź — srebro, „Сор- 
per—Siiber Alloy Wire“. Wire Ind., t. 17, Nr 201, 
wrzes. 1950, s. 755, 4 str. — Postęp w zakresie uzy- 
skania drutów o wysokim przewodnictwie przy rów- 
noczesnej wysokiej wytrzymałości. Własności drutu 
ze stopów miedzi z zawartością do 6,5% srebra, oraz 
«stopów miedzi z magnezem. Е. Z. 

24 — 9% 669.438 :621 К 1—3. 51 
Mochel N.L.: Metale stosowane w turbinach gazo- 
wych, „Metals for Gas Turbines“. Mech. Eng, t. 72, 
Nr 6, czerw. 1950, s. 462, 4,5 str., 14 poz. bibl. — Wy- 
magania, odnośnie pracy turbiny gazowej, oraz krót- 
kie omówienie niektórych materiałów, stosowanych 
na części turbiny, pracujące przy wysokiej tempe- 
raturze, М. 7. 
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25. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA | TECHNICZNA 
25 — 11* 622.06(47) К 1—3. 51 
Rozwój nauki górnictwa w ZSRR. Prz. Górn, 
t. 6, Nr 5, maj 1950, s. 238, 7 str. — Pełny niemal 
przekład sprawozdania złożonego na posiedzeniu Ak. 
Nauk ZSRR przez A.A. Skoczyńskiego, A. M. Terpi- 
goriewa i L. D. Szewiakowa. Sprawozdanie cbejmuje 
różne gałęzie górnictwa, przedstawiając osiągnięcia 
nauk górniczych oraz rozwój, rozbudowę i mechani- 
zację przemysłów górniczych. M.K. 

25 — 12* 669.041 :06(43) K 1—3. 51 
Konferencja poświęcona piecom przemysłowym. „In- 
dustrieofentagung Ез еп“. BWK, Nr 2, 1949, s. 53, 
Я str. 4 poz. bibl. — Streszczenia referatów K. Guth- 
mann'a, A. Schack'a, M. Hansen'a i innych, omawia- 
jących kierunki zasadniczych usprawnień pracy pie- 
ców przemysłowych z uwzględnieniem zagadnienia 
automatyzacji pracy pieców. F. B. 


25 — 13% | 06(438) K 1—3. 51 
Goetel W.: Kongres nauki polskiej. Nafta, t. 6, Nr $, 
kw. 1950, s. 81, 1,5 str. — Omówienie celu kongresu 


w obliczu zadań jakie stoją przed nauką i techniką 
w wykonaniu płanu 6-letniego M.K. 

25 — 14* А K 1—3. 51 
Oelsen W.: Prace naukowo-badawcze w hutnictwie. 
Postępy techniki i nauki, „Forschung im Hiittenwe- 
sen. Fortschritt der Technik und der Wissenschaften“. 
Stahl и, Eisen, t. 70, Nr 4, Пр. 1950, s. 577, 5,5 
str. — Przemówienie wygłoszone z okazji 175-lecia 
Akademii Górniczej Clausthal. Ogólne uwagi i rozwa- 
żania na temat najważniejszych osiągnięć w nauce 
i technice hutniczej na przestrzeni ostatnich 150 lat 
dzięki pracom badawczym oraz dzięki współpracy 
nauki i techniki. M. K. | 

25 — 15% K 1—3. 31 
Z działalności stowarzyszenia: Verein Deutscher Ei- 
senhiitienieute w 1949 r. „Aus des Tätigkeit des Ve- 
reins Deutscher Eisenhittenleute im Jahre 1949“, 
Stahl u. Eisen, t. 70, Nr 12, czerw. 1950, s. 485, 
20 str., 135 poz. bobl. — Obszerne sprawozdanie obej- 
mujące sprawy organizacyjne i działalność wydawni- 
czą i dokumentacyjną, oraz prace poszczególnych 
oddziałów jak: koksowniczego, wielkopiecowego, sta- 
lowniczego, walcowniczego, maszynowego, chemiczne- 
go, materiałowego, energetycznego i gospodarczego. 
Sprawozdanie z działalności Instytutu Badawczego 
im. M. Plancka, odbudowanego już w znacznej mie- 
rze. Poruszono sprawy współpracy z organizacjami 
pokrewnymi, oraz szkolenie nowych kadr. M.K. 


25 — 16* 621.384:06 К i—3. 51 
Zakłady badawcze energii atomowej. „Тһе Atomie 
Energy Research Establishment.“ Nature, t. 166, Nr 
4214, sierp. 1950, s. 209, 3 str., 3 poz. bibl. — W związ- 
ku z wizytą prasową w zakładach w Harweli, podano 
krótki ich opis, oraz omówiono pobieżnie tematy nie- 
których prac w zakresie chemii, inżynierii chemicznej, 
metalurgii plutonu, uranu i berylu, wykorzystania епег- 
gii atomowej w siłowniach, produkcji i wykorzystania 
izopów radioaktywnych. M. K. 


25 — 17* 650.12:06 K 1—3. 51 
Bennett R. D.: Kierowanie pracami badawczymi, „Re- 
search Management." Mech. Eng, t. 72, Nr 7, lip. 
1950, s. 539, 4 str, 3 fot. — Zagadnienie dobrego kie- 
rownietwa zakładów naukowo-badawczych jako jed- 
nego z czynników warunkujących planową i wydajną 
pracę personelu naukowo-technicznego. Zadania kie- 
rownictwa. Znaczenie innych czynników, jak odpowied- 
nie budynki i ich wyposażenie, dobrze działające za- 
opatrzenie materiałowe, polityka personałna i wysokość 
wynagrodzenia. M. R. 


Nr. 3 


26. GOSPODARKA I ORGANIZACJA 


26 — 7* 378 K 1—3. 51 
Ubbelohde A.R.: Wyższe wykształcenie technologów. 
„Higher Education for Technologist“ Research, 
t. 3, Nr 2, 1950, s. 53, 5 str. — Artykuł dyskusyjny 
poruszający problem wyższego wykształcenia techno- 
lcgów bądź po przez uniwersyteckie studia bądź 
poprzez uniwersyteckie studia bądź w specjalnych 
wyższych szkołach technologicznych lub też przez 
wykorzystanie istniejących organizacji і. zakładów 
naukowo-badawczych. Zalecono wstępne dwuletnie 
studia ogólne na uniwersytetach poprzedzające dal- 
sze specjalne studia technologiczne. М.К. 


26 — 8* 338.984:658.14 | К 1—3. 51 
Secomski K.: Inwestycje w planie 6-letnim. Gosp. 
Plan, t. , № 8, sierp. 1950, s. 399, 4 str. — Plan in- 


westycyjny jako jeden z czynników wykonania zadań 
produkcyjnych w planie 6-letnim, Wskaźniki wźrostu 
produkcji a wskaźniki nakładów inwestycyjnych. 
Wysokość nakładów inwestycyjnych i ich kierunek 
w planie 6-letnim. Problemy realizacji inwestycji. 
Metody bilansowe w planach inwestycyjnych. Im- 
port inwestycyjny. Zagadnienie obniżenia kosztów 
oraz usprawnienia budownictwa. B.P. 

26 — 9* 336(47) К 1—3. 51 
Siennicki L.: Budżet państwowy ZSRR. Życie 
Gosp, t. 5, Nr 13 (109), lip. 1950, s. 672, 1,5 str. — 
Znaczny wzrost dochodów radzieckiej gospodarki na- 
rcdowej w 1949 r. i umocnienie systemu pieniężnego. 
Asygnowania budżetowe w roku 1949 i projekt bud- 
żetu państwowego na rok 1950. Budżet ZSRR jest 
wskaźnikiem konsekwentnej polityki pokojowej, pro- 
wadzonej przez ZSRR. Agresywny charakter budże- 
tów państw  kapitalistycznych, szczególnie Stanów 
Zjednoczonych. Е. К, 


27. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 


27 — 8* 025:669 K 1—3. 51 
Jenicek: Klasyfikacja hutniczej i odlewniczej litera- 
tury i jej mechanizacja. ,,Тгійепі hutnicke a slevaren- 
ske literatury a jeho mechanisace"*. Hutn. Listy, 
t. 5, maj 1950, s. 205, 4,5 str., 2 гуз., 1 tab., 7 poz. bibl, 
Omówiono sposoby klasyfikacji,stosowane przez różne 
ośrodki dokumentacji, oraz rozpatrzono krytycznie 
system kart dziurkowanych w porównaniu z klasy- 
fikacją dziesiętną. Przytoczony m. in. sposób klasy- 
fikacji przy pomocy kart dziurkowanych wprowadzo- 
ny w zakładach Poldi. Autor wypowiada się ża sto- 
scwaniem kart dziurkowanych. А. О. 

27 —8* 002:373 K 1—3. 51 
Wyszkolenie pracowników informacji dokumentacyj- 
nej. „The Training of the Information Officer“. 
ASLIB Proc, t. 2, Nr 2, maj 1950, s. 93, 5 str. — 
Streszczenie referatu Rainera i dyskusji со do wy- 
такай i egzaminów dla obsługi informacji dokumen- 
tacyjnej. Rozróżniono odrębnę wymaganie dla kie- 
rowników oddz. inf. dokument., kierowników biblio- 
tek, nowych pracowników absolwentów szkół, pra- 
cowników informacji dokumentacyjnej w małych za- 
kładach. Szczególnie zwrócono uwagę na rolę i kwa- 
lifikację pracowników inf. dok. w małych zakładach 
oraz na potrzebę kursów dla ich przeszkolenia. M. M. 
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27 — 9* 02 (47) К 1—3. 51 
Lebiediew D., Szafranowskij K.: Biblioteczna sieć aka- 
деті nauk ZSSR. „Bibliotiecznaja siet* Akademii Nauk 
SSSR“ Bibliotekar, Мг 2, luty 1950, s. 18, 5 str. 
5 fot. — Biblioteka akademicka ZSRR zorganizowana od 
1829 w jednolitą sieć biblioteczną opartą о podstawo» 
wą bibliotekę w Leningradzie. Scentralizowanie, uzu- 
pełnianie zbiorów 53 bibliotek specjalnych oraż katalog 
centralny należą do zasadniczych czyhności biblioteki 
podstawowej. Książki nowonabyte otrzymują odpo- 
wiednie karty katalogowe w dziale katalogowania. 
Egzemplarze przeznaczone dla bibliotek specjalnych. 
wysyła się z gotowymi kartami katalogowymi. Poda= 
no kolejność i pewne szczegóły robót reorganizacji sie- 
ci. M, M. 


28. ZAGADNIENIA RÓŻNE 


28 — 7% 668.930(47) K 1—3. 51 
Sjergijenko S.R: S. W. Lebiediew — twórca prze- 
myysłowej metody syntezy kauczuku. „S. W. Lebjed- 
jew — sozdatiel oromyszlennogo mietoda sinteza kau- 
czuka. Izw. AN SSSR, Nr 9, 1949, s. 1405, 7,5 str. 
S. W. Lebiediew po ukończeniu wydziału fizyko-che- 
micznego w Petersburgu 1900 r. pracował naukowa 
początkowo nad ustaleniem własności stali szynowej. 
Od 1905 pracował nad zagadnieniem polimeryzacji, 
w 1917 objął katedrę chemii ogólnej w akademii 
wojsk. medycyny, prowadził laboratorium Uniwersy- 
tetu Leningradzkiego od 1925 zajmując się zagadnie- 
niem przeróbki ropy naftowej. Od 1930 S. W. Lebie-- 
diew był kierownikiem stacji doświadczalnej produk- 
cji syntetycznego kauczuku. W ostatnim roku życia 
organizował dla AN laboratorium związków wysoko-. 
molekularnych. Podano charakterystykę wspomnia- 
nych wyżej prac naukowych i ich znaczenia dla prze- 
mysłu radzieckiego. M. M. 


28—8* 617.63 K 1—3. 51 
Campbell J. B.: Własności filcu jako użytecznego та- 
teriału przemysłowego. „Engineering Properties of 
Felt Make it Useful Material for Industry.“ Mat. u. 
Meth., t. 32, Nr 2, sierp. 1950, s. 47; 5 str, 5 fot, 
1 rys., 2 wykr., 1 mikrogr., 2 tab., 5 poz. bibl. — Туру 
filców, składniki filcu w procentach. Własności me- 
chaniczne, wielkości i tolerancje wymiarówe i cięża-. 
rowe, zastosowanie. K. M. 


28 — 9* 669.53 K 1—3. 51 
Śmiałowski M., Niewiadomski J.: Badania nad супко-- 
nośnymi wypałkami piryśowymi. Część ПІ .Ulatnianie- 
się cynku w czasie spiekania wypałków. Prace Bad. 
GIMO, t. 2, Nr 2, czerw. 1950, s. 107; 4 str, 2 туз... 
1 tab. 3 poz. bibl. — Wyniki badań radzieckich. Me- 
toda Wetherilla. Badania własne. Aparatura i me-- 
todyka doświadczeń. Wyniki. Wnioski. 

28 —10* 669.53 К 1—3. 51 
Holewiñski St., Madej WŁ: Badania nad cynkonośny- 
mi wypałkami pirytowymi. Część П. Aglomeracja wy-- 


pałków pirytowych metoda spiekania. Prace Bad. 


G IM O, t. 2, Nr 2, czerw. 1950, s. 101; 5,5 str., 1 гуз, 
4 tab. 6 poz. bibl. — Ceł pracy. Aglomeracja drogą: 
spiekania. Próby wstępne. Próby spiekania w skrzynce. 
Wyniki prób spiekania w skrzynce. Wnioski. 


Na żądanie mogą być wykonane za zwrotem kosztów fotokopie publikacyj oznaczonych gwiazdką przy 
kolejnym numerze publikacji. Zapotrzebowania należy adresować: Główny Instytut Dokumentacji Nauko- 
wo-Technicznej, Warszawa, ul. Ligocka 8, lub: Główny Instytut Metalurgii, Ośrodek Dokumentacji Hutnictwa 


Gliwice, K. Miarki 12/14. 


R-2-11561 


PAŃSTWOWA KOMISJA PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


Departament Techniki 
Znak: ТЕБА-00-125 


PISMO OKÓLNE Nr 7 
z dnia 17 lutego 1951 r. 


W związku ze stale powtarzającymi się wypadkami niewłaściwego zgłaszania wynalaz- 
ków i usprawnień, Departament Techniki PKPG wyjaśnia: 


1. Całokształt spraw związanych z ruchem wynalazczości normuje Dekret z dnia 12 paź- 
dziernika 1950 r. i 


2. Uchwała KERM z 9. VIII. 1949 r. ustala następujący bieg zgłaszania usprawnień pra- 
cowniczych. 


a. wynalazek według usprawnienia zgłaszać należy do komórki wynalazczości tego zakładu, 
w którym projektodawca pracuje, niezależnie od tego czy usprawnienie może być w da- 
nym zakładzie stosowane czy nie; 


b. o ile usprawnienie nie może być zastosowane w zakładzie pracy w którym pracuje 
„projektodawca, Komisja Usprawnień ma obowiązek przekazania projektu wraz z całą 
„dokumentacją Centralnemu Zarządowi celem przesłania zainteresowanej usprawnie- 
niami jednostce. | 


3. Art. 4 dekretu z' 12. X. 1950 r. ustala obowiązek ze strony zakładu pracy udzielenia swoim R 
pracownikom pomocy i opieki potrzebnej dla dokonania wynalazku, udoskonalenia tech- š 
nicznego lub usprawnienia. š 


Art. 14 pkt. 1 zobowiązuje zakład pracy do dokonania niezbędnych czynności dla uzyska- 
nia patentu na wynalazek pracowniezy przyjęty do wykorzystania. Koszty związane z uzy- 
skaniem patentu pokrywa zakład pracy. sę 


4. Zgłaszanie projektów z pominięciem poszczególnych instrukcji oceniających usprawnienie, a 
względnie. przesyłanie ich bezpośrednio do PKPG opóźnia jedynie realizację usprawnień. 


сл 


. Procedurę zgłaszania usprawnień przez osoby nie będące pracownikami gospodarki изро-. 
łecznionej unormuje osobne zarządzenie przewodniczącego PKPG. 


` 


6. Zaleca sie Ministerstwom wydania podległym jednostkom polecenia podania treści powyż- 
szego pisma do ogólnej wiadomości przez wywieszenie go na widocznych miejscach we 
wszystkich podległych zakładach pracy. 


Dyrektor Departamentu ` 
(—) inż. Ignacy Bursztyn 


OD REDAKCJI 


. „Hutnik“ zamieszcza w swym dziale tak zwanych artykułów głównych (oryginalnych). 
drukowanych garmontem, jedynie tylko takie prace autorów polskich, które dotad nigdzie 
się jeszcze w druku nie ukazały. 

. O przyjęciu lub odrzuceniu jakiegoś artykułu decyduje Redaktor Naczelny „Hutnika“, 
а w=wyjatkowych przypadkach — Komitet Redakcyjny. 

. Redakcja „Hutnika“ nie przyjmuje żadnych zobowiązań co do terminów zamieszczania 
na łamach swego czasopisma artykułów zakwalifikowanych przez nią do druku. 

. Redakcja „Hutnika“ zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich niezbędnych zmian 
(uzupełnień, skrótów, poprawek rzeczowych, językowych, składniowych, stylistycznych 
itp.) w nadesłanych jej do umieszczenia w „„Hutniku* artykułach, oczywiście z zastrzeże- 
niem, że nie będą przy tym zniekształcone zasadnicze myśli czy poglądy autora, za które 
wyłączną odpowiedzialność ponosi autor. 

k Redakcja „Hutnika“ wyraża swą zgodę na ewentualny przedruk przez inne czasopisma 
całości czy też części artykułów ogłoszonych w ,Hutniku“, pod warunkiem, że podane 
będzie przy tym źródło, z którego ów przedruk został dokonany. 

Maszynopisów ani rysunków lub fotografii nadesłanych przez autorów Redakcja nie 
zwracą. ⁄ 


РТАТУ WALNY ZJAZD DELEGATÓW SITPH 


Piąty Walny Zjazd Delegatów SITPH odbędzie się w dniu 12 kwietnia (czwartek) 1951 r. 


w dużej sali konferencyjnej CZPH (Katowice, ul. Lompy 14), w pierwszym terminie o godz. 


16 min. 15, w drugim terminie o godz. 16 min. 30 wg następującego porządku obrad: 


1. Zagajenie. 
2. Wybór Prezydium Zjazdu w składzie: przewodniczący, 2 zastępców, 2 sekretarzy 
($ 24 statutu ЭГГРН) oraz członkowie honorowi. 
3. Referat organizacyjno-programowy. 
4. Wybór Komisji Matki i Wnioskowej. 
5. OdczytanieProtokółu z IV Walnego Zjazdu Delegatów, odbytego w dniu 27 kwietnia 
1950. r. | 
6. Sprawozdanie z działalności: 
a) Zarządu Głównego, Ë 
b) Komisji Stopnia Inzyniera, 
c) Głównego Referatu ао 
а) Zarządów Oddziałów, 
e) Sekcji fachowych, 
f) Komisji Rewizyjnej. 
7. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
8. Uchwalenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego. 


9. Wybór nowych władz Stowarzyszenia ($ 26): 
a) Zarząd Główny (prezes, 12 ZAGÓRÓW, З zastępców Š 27), 
b) Główna Komisja Rewizyjna (5 członków, 2 zastępców $ 30), 
c) Główny Sąd Koleżeński (7 członków, 2 zastępców $ 38), 
d) Komisja Weryfikacyjna (5 członków, 2 zastępców Š | 35) oraz delegatów SITPH 
na Walny Zjazd Delegatów NOT (15 delegatów, wg Š 14 statutu NOT). 


10. Przyjęcie budżetu Stowarzyszenia na 1951 r. zatwierdzonego przez NOT. 


‚11. Wolne wnioski. 
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o niezawodne i punktualne przybycie dele- 


gatów i przedstawicieli Zarządów Oddziałów Zakładowych w myśl $ 22 Statutu SITPH. 


ZARZAD GŁÓWNY: 


Sekretarz Generalny Prezes 
(—) Inż. T. Palmrich (—) Inż. Е. Olszak 


